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D E , N 1 E Ü W E 

OnVeranderlyke  en  vaststaendé 

VERW-KONST. 

Dienende  tot  het  verwen  van  Wollen  , woÜè 
Lakens,  Stoffen  , Zyclen , öaerens  en  Katoen; 
inhoudetide  een  aldergrootfle  ^etal  van  de  va!t- 
ftaende  Koleuren  der  groote  tdntüre  ^ als  ook 
verfclieyde  noodwendige  Hoofdrukken  tot  dezè 
Kond  betrekkende  •,  waèr  in  klaerelyk  aenge- 
toorid  word  het  groot  ondericheyd  tuflchen  de 
vafldaende  en  valiche  Koleuren  >,  hunne  nae- 
men  , de  plaetfen  en  landen  waer  zy  te  beko* 
Jnen  zyn  ^ hunne  eygendoipmen  en  gebruyk  „ 
de  gevallen  van  de  Koleuren  te  bewegen  , ett 
de  zelve  vaft  te  ftêllen. 


Men  heeft  by  gevoegd  dé  yïfkokfeïs  , dt 
Tiianiere  om  hier  toe  de  noodlge  Potajfchc  en 
het  Spaenfch  Groen  te  maeken. 


• _ ^ Artem  Experientia  fecit  j 

De  Oniervihding  heeft  de  Konfl  gevonden. 


TOT  G ËkD, 

By  C.  J.  Ferjsiand  , op  den  Reép  ^ Ih  den 
H.  Augudinus* 

M.  DCC.  lIlxxPTl 


VOOR-REDEN 

Tot  den  nieuw slujligen  Leiden 

D e bedroefde  en  alderbeweene- 
lykfte  ongehoorzaemheyd  van 
onze  eerfte  voor-ouders,  aen  hunnen 
Schepper  en  godelyken  Wetgever 
wederflaende , heeft  zoo  veele  bit- 
tere rampen  aen  hun  en  hunne  naer- 
queekelingen  toegebragt,  dat  zy  kor- 
ten tyd  onnoozel  en  bevryd  zynde 
van  alle  fchaedelyke  kennis , door 
hunne  vrywillige  overtreding  ge- 
voeld , gezien  , gehoord  , gefinaekt 
en  geroken  hebben  het  gene  hun 
fchaedelyk  was  : de  fchaede  hebben 
zy  met  fchaemte  gevoeld,  en  hunnen 
verloren  luyfter  en  voordeelen  met 
hert'zugten  en  traenen  beweend  ; zy 
hebben  met  eene  aldergrootfte  vreeze 
de  godelyke’ftemme  , ftraffe  en  drey- 
gementen  gehoord ; zy  hebben  ge- 
fmaekt  de  aen  hun  verbodene  vrugt ; 
zy  hebben  tegen  hunnen  dank  gero- 
ken de  vuvle  en  onaengenaeme  dam- 
pen  der  locht  en  derbedorveneaerde; 


tv  V'oot-Rederu 

zy  hebben  naer  hunnen  val  bekend 
dat  zy  door  de  lifieii  des  duyvels  be- 
drogen vvaeren  , en  gefloten  uyt  den 
zaligen  ftaec  der  onnoozelheyd. 

Zoo  hacft  zy  afgeweken  zyn  van 
de  gehoorzaemheyd  de  welke  zyGod 
fchuklig  waeren  , hebben  zy  door 
Gods  rechtveerdig  oordeel  geproefd 
bet  gene  hun  wederfpoorig  viel ; niet 
alleen  het  gene  inwendig  was.,  maer 
ook  dat  hun  eygen  vleefch  tegen  den 
geeft  en  de  reden  opftond , als  zy 
vnyle  beroerten  des  vleefch  ( doch 
tegen  dank  ) gevoelden  , over  de 
welke , zoo  zy  ten  eerlykften  niet 
en  konden  bedwongen  worden  , zig 
fchaemende  , en  over  het  zien  van 
hunne  naektheyd  , hebben  de  zelve 
bedekt  met  omfehorten  van  te  fae- 
men-gehegte  vyge-bladeren  , en  wat 
laeter  met  de  opper-vellen  der  ge- 
dierten. 

Uyt  deze  ongehoorzaemheyd  is 
voordgekomen  eene  dorrigheyd  in 
het  verftand ; de  aerde  weygerde , 
zonder  zeer  grooten  arbeyd , haere 
goede  vrugten , kriiyden  en  boomeii ; 


l^oor-Redenl  v 

de onnoozele  eenvoudigheyd  is  veran- 
derd in^eene  verfoeyelyke  en  opge- 
blaezene  hooveerdigheyd  des  levens, 
de  goede  trouw  in  mistrouw  en  ja- 
loursheyd  y de  onderlinge  onderwor- 
pendheyd  in  eenen  grooten  drift  tot 
verhevendheyd  eii  overvloedigheyd 
der  tydelyke  goederen. 

Dezen  on  gelukkigen  fiaet , en  vry- 
willige  verwifleling  van  de  onnoozel- 
heyd  met  de  kennis  van  goed  ea 
quaed  , heeft  de  herfen-peze  van  het 
menfchelyk  verhand  zoodaeniglyk 
gefpannen  , dat , niet  tegenRaende 
zyne  dorrigheyd  , den  eenen  menfch 
heeft  getragt  met  geweld  over  het 
hoofd  te  zien  van  den  anderen,  AVat 
al  middelen  en  fpand  den  menfch  niet 
in  , om  tot  dit  bovenzwevende  oog- 
hip  te  geraeken  ? Den  eenen  onder- 
neemt den  lahigea  en  flaevelykeii 
arbeyd , den  anderen  de  ondoorgron- 
delyke  en  diepzinnige  ftudien  , eenen 
derden  de  zorgelyke  en  wankelbaere 
koopmanfchap , andere  de  kunde  der 
kruyden  en  gewafien , andere , andere 
vvetenfchappen  j en  eyndelyk,  ondef 


\i  Voor-Redfn. 

deze  zyn’er  de  welke  met  grooten 
drift  betragten  te  ontdekken  de  alder- 
verholenfle  vrye  konften  , van  de 
Tvelke  onze  vaderlanders  zoo  lang 
beroofd,  en  buyten  alle  andere  naden 
als  bloot  gedeeld  zyn  ge  weeft  : de 
voornaemfte  onder  deze  mag  men 
met  veele  redenen  zeggen  te  zyn  de 
volmaekte  kennis  der  groote  en  vaji- 
fiaende  V erw^konji.  Ik  beeldé  my  nog- 
tans  vaftelykin , goedjonftigen  Lezer, 
dat  ’er  weynige , dit  Werksken  ope- 
nende , en  des  zelfs  inhoud  overwe- 
gende , ( niet  tegenftaeude  de  groote 
voordeelen  die  hier  uyt  te  bekomen 
zyn  , om  de  bedriegelyke  en  valfchè 
Koleuren  te  verbannen  ) zullen  aen- 
gemoedigd  \vorden  om  den  lof  van 
deze  konft  met  ryp  verftand  te  aen- 
merken  ; doch  welke  is  de  reden  daer 
van  ? De  bezonderfte  is  deze,  dat  ’er 
weynige , ja  geene  volmaekte  meef- 
ters  in  deze  onze  Nederlanden  zyn  , 
die  eene  volmaekte  kennis  hebben  , 
ofte  oyt  gehad  hebben  van  deze  konft, 
om  die  aen  hunne  naerkomelingen 
agter.te  laeten;  en  vervolgens  zyn ’er 
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weynige  die  met  vreugd  iemands  lof 
hoorei!  verkondigen , uyt  ingeborens 
en  fchaedelyke  belgzugt  en  hooveer- 
dye , door  de  welke  zy  den  zelven 
benyden.  Dit  niet. tegenftaende  ^ zal 
ik  my  trooften  met  het  Latynfch 
Spreekwoord  , Ars  nullum  habet  i/2?- 
micum  , nifi  ignorantcm  ; den  onwe- 
tenden alleen  is  den  vyand  van  de 
konft  ; ofte  wel , agtervolgende  die 
noyt  volprezenë  w'aerheyd  van  den. 
welfprekenden  Sidonius  Apolinaris : 
Qui  non  norunt  artes  , non  mirantur 
artifices  ; die  de  konft  niet  en  kend  , 
en  verwonderd  den  konftenaer  niet. 
Ik  fchyne  alseenigzins  moed  te  fchep- 
pen , als  ik  gae  overwegen  hoedae- 
niglyk  eertyds  de  Heydenen , ja  de 
grootfte  Monarchen  van  die  tyden , 
de  Konft  vinders  en  hunne  voordbren- 
gingen  in  weerde  hielden  , en  hoe 
'Tykelyk  zy  de  zelve  beloonden.  Van 
deze  zoude  ik  den  Lezer  menigvul- 
dige voorbeelden  konnen  voorftellen, 
indien  de  kortheyd  des  tyds  my  niet 
en  belette  eenen  boek  alleen  met  de 
zelve  te  vervuilen. 


'i'ut  Voor-Redeti, 

Is  dit  zoo , uaer  zyn  nu  Lief* 
hebbers  van  dezen  tyd  ? Is  dat  de 
Oude  zoo  veel  \ve*’k  maeluen  van  de 
honften  en  liunnë  koniteiiaers , boe 
Teel  te  meer  reden  hebt  gy-lieden  nu 
niet  om  de  zelve  te  beminnen , haere 
voordeèlen  te  betragten,  hun  te  pry- 
zen  en  te  verwonderen  ? Hoe  ver- 
fchillende  zyn  deze  tyden  van  de 
voorgaende  ! Alsdan  en  was  deze 
honft  maer  eeiie  flegte  en  rauwe 
•fchets,nuiszy  een  model  van  fchoon- 
lieyd  ; alsdan  en  was  zy  maer  een 
blind  en  enkel  begin  , nu  is  zy  eene 
yolmaektheyd  ; met  een  woord,  men 
zoude  met  recht  mogen  zeggen  , dat 
de  konfl:  alsdan  geene  konll  en  was. 

Dit  alzoo  zynde,  beminden  Lezer^ 
wat  blyft  'er  dan  nog  over,  als  dekonft 
en  te  faemen  den  koiifténaer  den  lof 
en  de  eere  te  geven  die  hun  toekomt, 
en  daer-en-boven  zig  met  allen  iver 
en  begeerte  onder  het  getal  dezer 
Ivouftenaers  te  begeven  en  in  te  drin- 
gen? Maer,  zult gy  vraegen,  boe  zal 
ik  my  tot  deze  konll  begeven,  en  der 
zeiver  volmaektbeyd  betragten  ? Dit 
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is  het  aldereenigfte  oogftip  dat  myne 
peniie  bewogen  heeft  om  U L.  dit 
Werlv  in  het  licht  te  geven  , en  aeii 
de  konft  * minnaers  op  te  draegen  ; 
neemt  nu  dit  Werksken  in  de  hand  , 
en  overleeft  het  met  aendagtigheyd , 
gy  zult  ’er  niet  alleenelyk  in  vinden 
de  voordeelige  volmaektheyd  der 
groote  en  vafiflaende  J/env-konJi  \2.n' 
lakens  , wollen  , wolle  ftolFen  , zy- 
den  , gaerens  en  katoenen , niaer  dat 
meer  is  , eene  onderwyzende  inley- 
ding  en  waere  beginfelen  om  tot  de 
zelve  te  geraeken;  ja  zelfs  de  maniere 
de  welke  aen  ider  in  het  bezonder  al- 
dermeeft  kan  behaegen , met  eeneii 
grooten  af  keer  van  het  fchaedelyk  , 
bedriegelyk  en  vergankelyk  gebruyk 
der  valfche  en  verbodene  opgeleyde 
Teinture^  ^ 

De  groote  vreeze  van  U-L.  vei> 
duldigheyd  door  èene  langere  Reden- 
voering  te  krenken  , en  den  goeden 
drift  te  beletten  die  U-L.  moet  aen- 
pooren  om  dit  Werksken  met  luft  en 
iver  te  doorloopen  , wederhoud  my 
in  deze  Voor-Reden  meer  op  te  hae^ 
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ien ; ik  zende  U-L.  dan  tot  de  uytleg;- 
ging  zelf,  de  welke  ik  betrouw  klaer 
genoeg  gefteld  te  wezen , en  zoo  aen 
de  liefhebbers  dezer  konft , als  aen  de 
nieuwsgierige  onwetende  profytig  en 
pnderwyzende  te  zullen  zyn : ik  laete 
dan  alles  aen  U-L.  goedertiere  aen- 
dagtigheyd , en  hope  dat  gy  uw  pro- 
fyt  zult  beneerftigen  en  mynen  ar- 
beyd  in  dank  nemen. 

VAERD  'wel. 


1 


INLEYDING 


as-  as 

JL  jr^  u. 


T O T D E 

TYMLM 


DER  GROOTE  ONVERANDERLYKE 
EN  VASTSTAENDE 

TEINTURE, 

OFTE 

VERV-KONST. 


ï!g^: 


©>5^^@  Eze  zynJe  eene  uytgeftrekte , ofte 
^ ^ wydloopige  wetenfchap  der  Verw- 

y Lj  ^ konfc,  noodig  tot  het  verwen  van 
^ S»  wolle  lakens , ftolfen  , wollen  , zy- 
den , gaerens  en  katoenen  , voor 
den  koophandel  zynde  een  voor- 
werp van  het  aldergrootlte  nut  en  profyt , ofte 
belang , zoo  zal  men  , beginnende  van  deze 
^veLenlcllap  le  handelen » haere  bezondere  oml'taa» 


fl  Nicitwt  onveranicrlyke 

digheden  geven  ; te  weten  , de  naemen  der  Ko* 
leuren  , verftheydend  heden  , voor  de  wollen  , 
wolle  lakens , wolle  ftofièn  , hair  , zyden  en 
katoenen  , en  gevolgendlyk  de  bezondere  orn- 
ftandigheden  der  Ingrediënten , de  welke  gebruykt 
worden  in  de  verlcheydene  Verwen,  ofte  Koleu- 
ren,  hunne  eygendommen  en  gebruyk,  de  geval- 
len van  de  Koleuren  te  bewegen,  en  hun  gebruyk 
vaft  te  ftellen , ook  het  geval  het  welk  deze  ver- 
bied. Hier  naer  zal  men  wydloopig  uytleggen  de 
Werktuyg-kunde,  ofte  Handel wyze  der  Koleuren , 
ook  de  Ken-woorden,  de  welke  onder  de  werk- 
luyden  in  het  gebruyk  zyn,  benevens  de  gereed- 
fcliappen  en  werktuygen  van  de  welke  zy  hun 
moeten  bedienen  , en  eyndelyk  de  naturelyke 
befchouwende  kennis  van  alle  de  Koleuren  in  het 
gemeyn. 

De  Verwe  word  geniaekt  danr  vyf eerde,  ofter 
moederlyke  Koleuren  , van  en  uyt  de  welke  alle* 
andere  hunnen  oorfprong  nemen  : deze  zyn , het 
Blauw  , het  Rood  , liet  Geel , Bruyn  en  Zwart. 
De  Koleuren  de  welke  van  deze  voordkomen 
zyn  : Fauve , olte  Bruyn  - Rood;  ufniaranthe 
ofte  Fluweel;  uir^doifs,  ofte  Schalie-koleur ; Ha- 
rare, ofte  Dageraed-koleur  ; Blauw,  en  alle  de 
aengenaeme  verlcheydendheden  , als  zyn  bruyn. 
Blauw  , donker  Blauw , hemels  Blauw  , bleek 
Blauw  , &c.  &c.  . . Kaneel-koleur  , Zee-groen  , 
Cérife  , wilde  Geyt-koleur,  Citroen*- koleur, 
Duyve  - koleur  , Karmozyn  - koleur ; het  rood 
Scharlaken-koleur  , en  alle  zyne  verlclieyde  Ipe- 
cien  , gelyk  zyn  het  gene  van  Gobelins,  en  het 
Karmozyn-rood  , Karmozyns  Vlas.bloem-rood  , 
Perfik-bloem-rood,  Appel  bloem-rood,  Bor II  bezie- 
rood;  Grauw,  waer  van  eene  groots  menigts 
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b ^ trekkende  op  verlcheyde  Kuleuren  , gelyk 
Zilver  - grauw  , doukcr  Grauw  , Water -grys, 
Karmozyn  - grys , Sec.  &c, . . . Rooze-  , ofte 
.Vleefch-rood,  Ifabelle-rood  , &c.  &c.  . . . Geel 
Koleur  van  verfcheyde  Jpecien  : Jonquille  , ofte 
Narcifle-geel , goude  Moore-geel , Musicus  geel. 
Nacarat  , Zwart  , Hazelnoót  ^ Olyf,  Oranjé  , 
Mos,  Fluweel,  Kannozyn,  Ajuyn-pelle,  Vio- 
leue-bloem  , Oflen-hair,  Crap,  ofte  wilde  Heul- 
rt)od.  Rood  van  verfcheyde  fpecien  : Rooze- rood  , 
Solfer , Sylvie  , Huydeveiters-Schors-karniozyn , 
Triftamie-karmozyn  , Tichel-rood  , Hinde-buyk. 
Groen  van  veel  verfcheydendheyd ; gelyk  bruytl 
Groen  , Céladon  , Zee-groen , Lauwrier- groen  > 
Appel-groen  , &c.  &c.  &c.  . . i . 

Naer  aengetoond  te  hebben  de  verfclieydend- 
heyd  der  Koleuren  ^ de  welke  van  de  vyf  eerfte 
ofte  muederlyke  Koleuren  gemaekc  worden , zoude 
Inen  ook  konnen  geven  de  haemen  van  alle  de 
Ingrediënten  de  welke  njen  in  de  Teinturc  , ofte 
Verw  konll  gebruykt ; maer  om  te  entgaen  de 
groote  erhaelingen,  zullen  wy  deze  geven,  han- 
delende van  hunne  eygendommen.  Doch 'voor  al 
moet  men  aenmerken  , dat  ’er  twee  verfcheyde 
gedagten  zyn  van  Tdnturên,  ofte  Verwen,  de 
welke  hunnen  oorfprong  nemen  uyt  de  nature  der 
dfoguen  die  men  gebruykt.  Van  alle  de  Ingre- 
diënten de  welke  tot  de  Verw-kunde  gebruykt 
Worden  , zyn  ’er  zommige  die  koleur  geven , en 
andere  die  geen  en  geven  : de  laetftc  en  dienen 
nergens  toe,  ’t  en  zy  orn  de  lichaemen,  materiën 
ofte  flolfen  te  bereyden  om  de  koleuren  te  ont- 
fangen  , de  welke  hun  moeten  ingeprint  worden 
door  de  koleur-gevende  fubftantien  , ofte  wel  om 
deze  koleuren  veel  Ichoonder , zekerder  en  vader 
te  maeken* 


^ Nieuwe  onveranierlyke 

Om  de  volftandige  volmaelciheyd  te  geven  „ 
dienende  tot  de  wolle , en  alles  wat  van  de  zelvoj 
geraaekt  ofte  geweven  word,  de  oude  en  nieuwe* 
Reglementen  hebben  een  noodzaekelyk  verfchül 
gemaekt  tuflehen  twee  manieren  van  het  verwetii 
van  wollen  , ofte  wolle  doffen  , van  wat  oftöJ 
hoedaenig  koleur  zy  moeten  zyn.  Den  eenen  vatik 
deze  werkluyden  wordgenaemd  Groot-  en  Goed-' 
verwer,  en  den  anderen  Kleyn-  en  aljch-verwer.. 
De  eerfte  maniere  behelfd  een  gebruyk  van  dro-* 
guen  ofte  ingrediënten  die  vaftftaende  zyn  , aeni 
de  ongevallen  der  locht  wederdaen  , en  zeer* 
moeyelyk  gevlekt  worden  door  eenige  fcherpe* 
ofte  bytende  vogten  : de  kleyne  , ofte  valfche* 
verwe  is  aen  deze  zeer  tegenllrydig  ; want  zy 
door  de  locht  en  zon  ligtelyk  vergaet,  en  door: 
veele  vogten  zoodaenig  gevlekt  word , dat  zy  tot: 
haeren  eerden  luyfter  noyt  meer  en  kan  gebragt; 
worden. 

Men  zoude  zig  konnen  verwonderen  , hoe  dati 
men  , den  middel  en  de  kennis  hebbende  om  de; 
vaftftaende  en  onveranderlyke  koleuren  te  mae- 
ken , nog  toelaet  de  valfche  te  gebruyken.  Hier 
op  antw’oorde  ik  , dat  ’er  dry  redenen  zyn  , om 
de  welke  het  zeer  moeyelyk  zoude  wezen  ( om 
niet  te  zeggen  onmogelyk  ) de  zelve  te  verbie- 
den. De  eerde  is  , om  dat  het  werk  der  kleyne 
ofte  valfche  Teinture  veel  gemakkelyker  is;  want 
om  de  koleuren  en  hunne  aengenaeme  verande- 
ringen te  maeken  in  de  groote  en  voldandige 
Teinture  veel  arbeyd  vereyfcht  word  : de  tweede 
reden  is , om  dat  de  kleyne  ofte  valfche  Teinture 
veel  levendiger  en  glinderender  is  als  de  groote : 
de  derde  , en  wel  de  voornaemde  reden , is , om 
dat  de  kleyne  ode  valfche  Zèi/)tare  geei  Idey- 
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fltn  koft  is , en  vervolgens  zeer  veel  gebruykt 
word.  Daerom  heeft  het  Gouvernement  van 
Vrankryk  twee  verfcheyde  Reglementen  ofte 
Wetten  gefield  ; een  voor  de  groote  Verwers, 
en  een  voor  de  kleyne  ofte  valfche  Verwers. 

Deze  Wetten  fchryven  voor  , de  foorten  van 
wollen  ofte  ftoffen  de  welke  moeten  dienen  vpor 
de  groote  en  goede  Teinture , en  ook  de  gene 
moeten  en  mogen  dienen  voor  de  kleyne  ofte  val- 
Iche  Teinture.  Het  is  dan  de  fchikking , ofte  (tefti- 
ratie  der  gefponnen  wollen , en  den  prys  der  ftof- 
fen , die  ons  moet  kennelyk  maeken  de  qualiteyt 
der  Teinture  die  zy  moeten  ontfangen.  De  wol- 
len van  den  kanefas,  tapyien  in  landfchappen  en 
'hiftorien  , en  ftoffen  welkers  weerde  hooger  gaet 
als  veertig  ftuyvers  ( wit,  ofte ongeverw’d  zynde ) 
par  elle , moeten  door  de  groote , en  mogen  door 
ofte  met  de  kleyne  ofte  valfche  Teinture  niet  ge- 
Terwd  worden. 

De  wolle  ftoffen  van  minderen  prys,  de  welke 
gefchikt  zyn  voor  de  fabrieke  der  tapy ten  komende 
van  Bergame,  zynde  van  (legt  rood  ofte  grauw, 
als  ook  de  gene  die  men  den  naem  geeft  van  Point 
d'Hon^rie  , mogen  met  de  kleyne  ofte  valfclie 
Teinture  geverwd  worden.  Dit  is  de  ftelling , ofte 
het  reglement  geweeft  , gegeven  door  den  Heer 
Tolbert  ten  jaere  1667,  en  op  het  zelve  regle- 
ment is  gevolgd  het  gene  van  den  Heer  örry  , 
Controleur-generael  der  Financiën  ten  jaere  1737. 

Het  is  om  deze  reden  dan  , dat  de  Verwers 
der  goede,  vafte  en  groote  Vet;we  ofte  Teinture 
eene  compagnie  ofte  genootfcliap  op  hun  zeken 
zyn  : vervolgens  is  het  aen  deze  ftiptelyk  verbo- 
den van  te  gebruyken,  ofte  ten  hunnen  huyze  te 
hebben'  de  droguen  ofte  ingtediemen  der  Kleyn- 
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ofte  Valfch  - verwers  ; zoo  insgelylti  is  het  vïfti 
deze,  ten  opzigte  van  de  ingrediënten  der  Groot- 
en  Vaft-verwers.  Daer-en-boven  is  ’er  in  Vrank- 
ryk  nog  een  derde  corps,  ofte  compagnie,  dé’ 
welke  zyde,  wolle  en  gaeren  verwen;  aen  deze* 
alleen  is  het  toegelaeten  van  grooce  en  valfché. 
Teinturen  te  gebniyken  : doch  dit  geflagt*  van: 
Verwers  word  wederom  verdeeld  in  dry  verlcheyde: 
Werkluyden  ^ waer  van  de  eerfie  maer  mogen i 
werken  in  de  zyde  > de  tweede  in  de  gelponneni 
wolle  ^ en  de  derde  in  de  gaerens;  en  nierr''’i4i 
van  hun,  die  in  zyde  -Werkt,  en  mag  nog 
wolle  , nog  in  gaerens  werken  , gelyk  de  andere: 
geenzins  mogen  werken  in  zyde.  Den  Verwer 
Van  deze  iefte  claflè , den  welken  verkozen  heeft; 
te  werken  in  gefponnen  wolle  , mag  tot  zyn  ge- 
bruyk  hebben  de  ingrediënten  van  de  groote  eni 
kleyne  Teinture ; maer  het  en  is  hem  geenzinsi 
toegelaeten  gebruyk  te  maeken  van  de  flegte  ofté: 
geveynsde  koleuren , ’t  en  zy  voor  de  flegte  eiv 
grove  wolie  goederen , gelyk  men  gezeyd  heeft. 

Niet  tegenflaende  nogtans  dat  het  j volgens  dé. 
ordonnantiën  > geenzins  toegelaeten  en  is  aen  dé: 
Groot-  en  Goed-verwers^  ten  hunnen  huyze  te 
hebben  de  valfche.  ofte  geveynsde  koleuren  , de 
Welke  in  gebruyk  Zyn  by  de  Kleyn-Verwers , en 
dat  deze  lefte  niet  en  mogen  hebben  * nog  in  ge- 
bruyk flellen  d*;  koleuren  der  Groot-  en  Goed- 
Verwers , daer  zyn  nögtans  eenige  van  deze  ko- 
leuren onder  deze  twee  verlcheyde  werklieden 
gemeen;  gelyk<is  den  wortel,  de  Ichorfe  en  de 
bladeren  van  den  noóte-boom,  de  fchillen  van 
groene  noóten , de  garouille , de  gal-noót , deii 
fmak , de  rodouille,  de  fovie  en  het  koper-rood; 
van  welke  vier  lefti  ingrediënten  de  Groot-  en 

Goed-vervverf 
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Goed-verwers  geen  meerder  gebruyk  en  belioo 
ren  te  maeken  als  dat  zy  volftrektelyk  noodig 
hebben  tot  het'  rnaeUen  van  eenige  geraeyne 
bruyne  koleuren,  zonder  de  welke  zy  niet  wel 
hunne  aengenaeme  verfcheydendheden  ofte  nuan^ 
een  en  zouden  konnen  'betreffen , nog  de  hun  toe- 
gezonden liaelen  (iiptelyk  naervolgen. 

De  droguen  die  in  de  groote  en  goede  Teinture 
gebriiykl  worden  , en  de  welke  geen  koleur  en 
geven , zyn  de  naervolgende  ; te  W'eien  : den 
Wyn'deen,  ofte  Gravelk;  den  Arfénic, 
v.cn  Réalgar,  den  Salpétre;  het  Niter-zouc, 
Gemme*zout , Ammoniac-zout  , gemeyn  Zout  , 
Minerael-zout , het  Zout  ofte  Cryliael  van  Wyn- 
fteen ; Agarik  > Geeft  van  Wyn , Pifle  , ofte 
Urine,  Tin  , Zemelen  , Blomme  van  Erweten  , 
ofte  van  Terwe , Ameldonk  , Kalk  , gemeyne 
Aflche , erbrande  ofte  erbakkene  Aflclie , en  Pot- 
sflehe.  Alle  deze  voornoemde  droguen  dienen  oin 
de  ftoffen  te  bereyden  om  de  koleuren  te  ontfangen 
van  de  kolorerende  ofte  koleur-gevende  ingrediën- 
ten, en  om  de  koleuren  veel  fchoonder , helderdec 
cn  volftandiger  te  maeken ; en  daerom  en  konnen 
deze  van  de  Kleyn-  ofte  Vallch-verwers  , zonder 
overtreding  der  Ordonnantiën  , niet  gebruykc 
worden. 

De  koleur  ► gevende  droguen  ofte  materiën  de 
welke  door  de  Groot-  en  Goed-vervvers  moeten 
gebruykt  worden  , zyn  de  volgende  ; te  weten  : 
F ajie I anders  gezeydGuédeweede;  Voxiéde^ 

anders  genaemd  Goude , en  ook  Gixéit , in  liec 
Vlaemfch  Goude,  ofte  Weede,  zeker  gewas  om 
mede  te  verwen;  Scharlaken-graen,  ofte  Scliarla- 
ken-verwe,  anders  gezeyd  Aerméi  ,*  Cochenille, 
Garance  , ofte  Meekrap,  Sajette,  Indigo,  Oïca- 
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rette,  eentf  foort  van  Oll'en-tong;  geel  Hout,  ofte 
Bois  jaune ; Cariatour , Geneftrolle  , Fenugrec  , 
ofte  Grieklche  Venkel,  groene  Okkernoót-fchors  , 
Okkernoót- wortels , Schors  van  Aluyn  , en  Gal- 
noót , &c. . . . 

De  andere  koleur-gevende  droguen  die  verbo- 
den zyn  gebruykt  te  worden  door  de  Groot-  ofte 
Goed-verwers,  zyn  de  volgende , te  weten  : het 
Indiaenfch  Hout,  oftu  Campéche  , Brefil-hout  , 

S.  Marthas-hout , Japonfch  , Fernanibouc , Sandal, 
ofte  rood  Sandel-hout , Fuftel , ofte  eenig  ander 
Icoleur-gevende  Hout;  Tournefol,  ofte  Blauwfel, 
Terra  merita , Orfeille  , ofte  Steen-nios , gebaf- 
laerdeerden  Safraen , Roucou  , geele  ofte  roode 
Verwe  , voordkomende  uyt  zekeren  boom  ge- 
r.aemd  Rokoe , ofte  Roekoe  t &c.;  en  alle  de  in- 
grediënten ( eenige  uytgenoraen  ) de  welke  in 
lietgebruyk  zynby  de  Kleyn-  ofte  Valfch-verwers. 

Om  de  zelve  reden  en  mogen  de  Kleyn-  ofte 
Valfcli-verwers  t’hunnen  huyze  niet  hebben  , nog 
gebruyken  de  volgende  ingrediënten  , te  weten  : 
liet  Paüel,  de  Vouéde,  den  Indigo  , de  Coche- 
nille , het  Kermes , de  Mekrap , de  Sarette , Ge- 
neftrolle  , den  Fenugrec,  d’Orcanette,  noggeenc' 
koleur-gevende  ingrediënten  de  welke  van  de 
Groot-  en  Goed-verwers  gebruykt  worden. 

L-  ' ■:==-^==a=r^SïCQg=r========rrr==^  : 

Btfchryving  der  Ingrediënten  ofte  Droguen  de 
welke  in  Fraakryk  groeyen , en  aldaet  en 
elders  te  bekomen  zyn. 

'Jf'JfEt  Paftel , ofte  de  Vouéde,  dienende 
JCSL  voor  het  Blauw,  het  Vermilloen  en  de 
Mekrap  voor  het^Roodj  deGaude,  de  Sareite 
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eti  de  Geneftrolle , voor  liet  Geel ; den  Wortel  * 
de  Schors  van  den  Noóte-boom,  en  de  groene 
Schillen  ofte  Schelpen  der  Oklter-noóten  , voor 
het  Bruyn , anders  aldaer  genaemd  Coukür  dt 
Radne  ofte  Noifette  den  Roudoul , de  Fovie  eft 
liet  Koper-rood , voor  het  Zwart ; den  Aluyn  * 
de  Gra veile  en  den  Wynfteen  voor  de  kokende 
Vogten  , ofte  Kokfels.  Aldaer  is  ook  eene  andere 
foort  van  Koper-rood,  gezeyd  Ver  del',  het  ge- 
ïneyn  Zout , de  Kalk  , de  Adche  van  gebrand© 
Wyn-moere  , gezeyd  Potaflche,  en  eene  Aflche 
van  gebrand  Hout , gezeyd  Cendre  gravelée , en 
de  meerdere  deelen  der  Ingrediënten  die  geen 
koleur  en  geven.  Boven  deze  goede  Droguen  > 
zyn  aldaer  ook  te  vinden  de  Caflenolle  , ofte 
Galnoót  , de  Aluyn-föhors , de  Fudel  > de  Mal- 
herbe,  de  Trautane,  de  Garoulle,  en  de  Or- 
feille  , ofTe  zeker  Steen-mos-  Deze  alle  Zyn  In- 
grediënten die  gebruykt  worden  tot  het  verwen 
van  zyde , gaeren  ofte  dracd  , en  katoen  , Sec. 

Ji''  ^ 

INGREDIËNTEN. 

De  befchryving  van  hunne  hoedaenigheyd  ett 
fpecie;  hunne  eygendommen  engebruyk;  intvat 
voorval  zy  vaftgefteld  zyn  , ofte  verboden^ 
wat  aengaet  hunnen  oorfprong  en  aenqueekingy 
ziet  elk  van  deze  naer  in  zyn  gejlagt. 

”11^  En  mineralen  , dat  is  bergftoffigen  ofte 
Jf  mynlloffigen  Agaric,  foort  van  Kamper- 
noelie , ofte  Duyvels-brood  , word  gevonden  in 
de  fcheuren  ofte  fpleten  der  fteenroifen  in  eenige 
plaetfen  van  Duytsland:  hy  isgelyk  aen  hetKryr* 
Den  Alkcrmes  1 VecmiUoeD«  ofte  Scharlaken^. 
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rood  , is  het  eerfte  en  bezonderfte  Ingrediënt  dat 
men  gebruykt  heeft  voor  het  Ichocn  Scharlaken ; 
doch  om  dat  het  min  vlammende  ofte  vuuragtig 
js,  en  bruynder  alshetgenenu  in  Vrankryk  inge- 
bruyk,  word  het  zoo  veel  niet  meer  gebruykt;  al 
ïs  het  zaeken  nogtans  dat  het  koleur  lierker  is,  en 
minder  onderworpen  aen  de  vlekken  der  zuure 
ofte  bytenue  vogten,  De  Venetiaenen , de  Algiers 
en  de  Inwoonders  van  Thunis  inaeken  hier  van 
nog  gebruyk  voor  hun  rood  Scharlaken  , en  ont- 
bieden eene  groote  quantiteyt  van  Marfeille.  De- 
zen Alkermes  blyft  nc^tans  een  vaftftaende  koleur 
voor  de  Groot-  ofte  Goed-verwers. 

Den  Roomfeben  Aluyn  , zynde  een  minerael 
het  welk  men  vind  in  de  Pyreneefche  Bergen  , die 
Vrankryk  van  Spaenjen  fcheyden  : dit  is  een  In- 
grediënt dat  geen  koleur  en  geeft,  maer  word 
gebruykt  voor  en  in  dc  groote  en  goede  Teinture» 

Den  Ameldonk,  den  welken  gemaekt  word 
van  Terwe-zemelen , is  een  Ingrediënt  voor  de 
groote  en  goede  Teinture  , al  is  ’t  zaeken  dat  hy 
geen  koleur  en  geeft. 

Hei  Brefil-hout,  den  Fernambouc,  het  S.  Mar- 
thas  hout , het  japonfeh  Hout , worden  getrokken 
uyt  de  plaetfen  waer  van  zy  den  naem  voeren  : 
deze  zyn  koleur-gevende  Ingrediënten  , de  welke  I 
alleen  gebruykt  worden  voor  de  kleyne  ofte  val-  I 
fche  Teinture.  ' 

Het  Campéche- , ofte  Indiaenfch  Hout , zynde  | 
een 'koleur-gevende  Ingrediënt , komt  uyt  de  plaets  1 
waer  van  het  den  naem  voerd  , en  is  van  zeer 
groot  gebruyk  in  de  kleyne  ofte  valfche  Teinture  : 
het  is  merkelyk  beter  als  het  Brefil-hout. 

Het  Fuftel  - hout , genaemd  petit  Bois  , het 
welk  uyt  Provence  getrokken  word  , diend  voor 
•ie  kleyne  Teinture. 


II 
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Het  ^eel  Hout , idem. 

De  Bourre,  Scheer  ~ hair,  ofte  Geyten  - hair  , 
Mekrap-roodverwig.  Ziet  Teinture  de  Bourre. 

De  Callènole , ofte  Galnoót  , wadende  op  de 
eyke-boomen  , is  een  Ingrediënt  dat  geen  koleur 
en  geeft , en  diend  voor  de  Groot-verwers. 

De  Pot-aflche, die  gemaekt  word  van  gedroogde 
cn  gekalcineerde  VVyn-moere,  geeft  geen  koleur, 
en  word  gebruykt  van  de  Groot-verwers. 

De  gemeyne  Aflche  , van  al  de  wereld  geltend  , 
diend  als  boven. 

De  gebakken  Aflchens  (^Cendres  cuites')  idem. 

De  levende  Aflche  , dat  is  Kalk  , die  in  water 
ofte  in  de  locht  geblufcht  is,  is  zonder  koleur,  en 
voor  de  grooie  Teinture. 

De  Ceruyfe  geeft  geen  koleur  in  dit  geval , 
maer  is  eygen  om  de  wolle  te  bleeken , en  diend 
voor  de  groote  Teinture. 

De  Cochenille  , van  de  welke  twee  geflagten 
ol'te  foorten  zyn  : t-ie  eerfle  word  genaemd  tamme 
ofte  aengequeekte  Cochenille  , en  de  andere  wilde. 
Deze  Cochenille  is  uyt  haere  nature  dunder  en 
minder  van  lichaem  als  de  fyneen  aengequeekte: 
haer  koleur  is  beter  en  valler  als  het  gene  men 
trekt  uyt  de  fyne  Cochenille ; maer  zy  heeft  noyt 
den  zei  ven  luyfter;  en  dat  meer  is,  zy  is  zeer  on- 
profytig  in  het  gebruyk  : want  van  deze  moet 
men  vier,  en  zomwylen  meer  deelen  hebben  , 
tegen  een  deel  van  de  fyne  Cochenille. 

De  Coucoume,  ofte  Terra  merita,  is  eenen 
wortel  die  ons  toegebragt  word  uyt  Ooft-Indien  : 
om  te  dienen  voor  de  Teinture , word  by  zeer 
fyn  geftampc : het  is  een  koleur-gevende  Ingre- 
diënt, maer  niet  voor  de  groote  ofte  goede  Verwe; 
nogtans  de  Groot-vcuwets  dienen  hun  hier  van  oin 
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aen  het  Scharlaken  meer  vuiirigheyd  te  geven  , 
cn  ook  voor  de  geele  koleuren  , de  welke  met 
Gaude  geniaekt  zyn, 

De  groene  Schillen  ofte  Sloolters  van  Okker- 
Tioóten  : deae  dienen  voor  de  groote  en  kleyne 
Teinture. 

Het  Galnoót-water,  compofitie  voor  de  zyde. 

Het  fterk  Water,  dienende  voor  de  Groot-  en 
Goed-verwers. 

De  zekere  Waters , zonder  koleur  te  geven  , 
voor  de  Groot  - verwers.  Deze  compofitie  word 
gemaekt  van  Zemelen  van  Ter  we,  de  welke,  in 
water  gezoden  zynde , men  laet  zinken  voor  het 
gebruyk, 

De  Schors  van  den  Elzen  - boom  en  van  den 
Okkernoót-boom  , koleurende  Ingrediënten  voor 
de  (xront-  en  Kleyn-verwers. 

Den  Geeft  ofte  Spiritus  van  Wyn,  niet  koleu- 
rende , en  eygen  aen  de  Groot-verwers. 

Het  Tin  , zekere  Berg-ftoÖe  , idem. 

De  Blomme , anders  gezeyd  Koorn-meel  , voor 
de  Groot-verwers.  Het  Meel  van  Erweten  , idem. 

Het  Fenupet , ofte  Fenugrec  ( Griekfche  Ven- 
kel ) Ingrediënt  dat  geen  koleur  en  geeft , tot 
gebruyk  der  Groot-verwers , om  hunne  koleuren  it 
helder  en  levendig  te  maeken. 

De  Noóte  - bladeren  : deze  geven  koleur  , en«( 
worden  gebruykt  door  de  Groot-  en  Kleyn-verwers.  i 

De  Fuftel,  ofte  Fuftet,  foort  van  kleyn  Hout 
komende  uyt  Provence  : het  geeft  een  oranje- 
koleur  dat  niet  vaft  en  ftaet , en  word  maer  ge- 
bruykt van  de  Kleyn-  ofte  Valfch-verwers  , gelyk- 
den  Wortel  van  den  Okkernodt-boom  en  de  Schil- 
len van  de  groene  Noóten. 

De  Galnoóten  van  Alep  en  Alexandricn  zyn- 
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do  gene  die  aldaer  op  de  eyke-boomen  groeyen  : 
zy  dienen  voor  degrooteen  Ideyne  7e/nrure , en 
zyn  koleur-gevenJe.  De  befte  komen  van  Alep  en 
Tripoli. 

De  Garance  , ofte  Mekrap  , is  koleur-gevende 
voor  de  groote  Teint  ure,  De  natte  Mekrap  maekt 
het  koleur  veel  levendiger  als  de  drooge  ; maer 
deze  geeft  veel  meer  koleur , en  de  gene  die  te 
oud  is,  verheft  haer  koleur  en  helderheyd  ; zy 
word  ook  bleek  en  doof  door  den  ouderdom  , ge- 
lyk  het  koleur  dat  zy  geeft : daerom  heeft  de 
gene  van  een  jaer  haeren  vollen  ouderdom  voor 
haer  koleur. 

De  Garouille  is  een  koleur-gevende  Ingrediënt 
voor  de  Groot-verwers ; Deze  Plante  groeya  in 
Provence  , Languedoc  en  Roufllllon. 

De  Gaude , gelyk  gezeyd  is , verfcheyden  van 
naem  ( in  het  Vlaemfch  Gouwe  , ofte  Weede  ) 
is  koleun-gevende  voor  de  groote  Teinture. 

De  Geneftrolle  is  eene  koleur-gevende  Plante  , 
gelyk  aen  de  Gaude  , en  diend  voor  de  groote 
Ver  we, 

De  Gravelle  en  geeft  van  zig  geene  Teinture. 

Den  Indigo,  zyn  bekend  koleur  gevende,  diend 
voor  de  Goed-  en  Groot-verwers. 

Het  Vylfel  van  Yzer  en  Koper  is  een  Ingrediënt 
dat  van  zig  zelf  zonder  vogtgeen  koleur  en  geeft, 
en  is  grootelyks  ( als  fchaedelyk  zynde  aen  de 
ftoften  door  zyne  bycendheyd  ) voor  de  Groot-  en 
Kleyn-verwers  verboden. 

De  Olyl-olie  is  zeer  voordeeHg  voor  de  zwarte 
Verwe. 

DeMalherbe,  Plante  die  inhaergebruyk  eeneii 
zeer  grooten  en  bytenden  reuk  geelt , is  koleur- 
gevende  : zy  groeyd  in  Provenee  en  Languedoc , 
en  IS  dienftitj  voor  de  Groot-verwers. 
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De  Moulée , ofte  Slip  , dat  is  den  Af  flag  v«« 
het  gloeyend  Yzer , diend  voor  het  Zwart , niaer 
is , als  fchaedelyk , hedendags  verboden. 

De  Orcanette  , foort  van  Üugloflè  , ofte  Oflen- 
tong,  is  verboden. 

De  Orfeille  , ofte  Steen-mos » diend  voor  de 
kieyne  Tdntare. 

De  Pallel , dienende  voor  het  blauw  Koleur , 
is  eygen  aen  de  Groot-  en  Goed-verwers. 

Het  Scharlaken -Paftel , ziet  Alkermes. 

De  Pot-aliche  diend  , zonder  koleur  te  geven  , 
om  de  verwe  te  bereyden  en  vaft  te  (tellen. 

Den  Raiicou  (.  waer  van  gehandeld  is ) is 
koleur-gevende  voor  de  Kleyn-  ofte  Valfeh-ver- 
tvers.  Deze  materie  geeft  een  oranje-koleur , zeer 
gelyk  aen  de  Fuftel ; maer  het  koleur  is  niet  vaft  , 
en  word  door  de  locht  opgeeten. 

Den  Rodoul  en  de  Fovie  zyn  koleur-gevende 
Ingrediënten : het  zyn  bladeren  van  kleyne  boom- 
kens , de  welke  uyt  de  nature  voordkomen  , en 
dienen  voor  het  Zwart  in  de  kleyne  Teinture. 

Den  Safraen  , genaemd  Safrano  , voor  de 
Zyde-verwers  , is  koleur-gevende , en  diend  niet 
voor  wolle  goederen. 

Den  Safranbourg  , ofte  valfchen  Safraen  , is 
voor  de  vaKche  Teinture. 

Den  Salpeter , die  niet  en  verwd  , diend  voor 
de  Goed-  en  Groot-verwers. 

Den  Sandal , ofte  rood  Sahdel-hout , het  welk 
jn  de  Indiën  , ofte  tuflchen  de  gebergten  van 
Candiën  groeyd , is  zeer  hard  vaft  en  legenftrydig. 

De  Sarette , koleur-gevende  Plante  , die  uyt 
de  nature  groeyd  , diend  voor  de  groote  Teinture, 

De  witte  en  zwarte  Zeep. 

Het  Sel  Ammoniac  , het  gemeen  Zout , den 
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Wyn  - fteen , het  Gemme  - zout , het  minerael 
Zout,  het  Niter-zout,  en  alle  mineraele  Uyttrek- 
fels,  en  geven  van  zig  geene  koleuren,  maer  be- 
reyden  de  lichaemen  om  de  koleuren  te  ontfangen 
de  welke  door  hun  uyt  de  koleur-gevende  iub- 
ftantien  zyn  getrokken. 

De  Soude , ofte  Soud-a(lche,  is  een  blauwagtig, 
zoo  hard  en  bytende  als  lang-aenhoudende  Alkali, 
welkers  compoütie  ik  niet  noodig  vinde  kenbaer 
te  maeken  , mids  men  deze  gelyk  zy  is  kan  be- 
komen. 

De  Solfer  is  eygen  om  de  wollen  en  zyden  wit 
te  maeken. 

Den  Sublime  , ofte  Sublimaet , en  geeft  geen 
koleur  , maer  diend  voor  de  Groot-  en  Goed- 
verwers. 

De  Zemelen  dienen  voor  de  zelve. 

Den  Sumach  , ofte  Sumac  , anders  genaemd 
Smak  , eenen  boom  in  Arabiën  , diend  voor  de 
zelve. 

De  Suie  , ofte  Schouw-roet , gezeyd  Bitter  , 
dat  door  den  rook  voordkomt , is  dieniiig  voor  de 
Kleyn-verwers. 

Den  Tartre  , die  geen  koleur  en  geeft,  diend 
voor  de  Groot-  en  Goed-verwers. 

De  Terra  merita,  ziet  Coucoume. 

Den  Tournefol  , verboden  voor  de  Groot-  en 
Kleyn-verwers.’ 

De  Trentanel  , een  zeker  gewas  waer  mede 
men  het  Olyf-koleur  maekt,  diend  alleen  voor  de 
groote  en  goede  Teinture. 

Den  Verdet,  ofte  het  Spaenich  Groen,  is  eene 
koleur  - gevende  fubftantie  , en  diend  voor  de 
Groot-verwers. 

De  Urine  zal  met  haer  gebruyk  getoond  wor- 
den. 
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De  Vouéde  ( ziet  Guéde  ) voor  de  Grooi-ver- 
weis. 

Het  Vermilloen  , ziet  Alkermes. 

Den  Azyn  van  Wyn  is  genoegzaem  bekend, 
zyn  gebruyk  zal  aengetoond  worden. 

r ==a 

Lyfle  der  Konjl-woorden , ofte  Termen , de  welke 
onder  de  ycrwen  in  ’t  gebruyk  zyn. 

moet  voor  eerft  in  aendagt  nemen  , 
JLvClL  dat  ’er  in  alle  Konft-oefTeningen  en  Am- 
bagten,  zoo  onder  de  Meefters  als  de  Werkluy-- 
den,  zekere  Woorden  ofte  Termen  in  ’t  gebruyk 
zyn  , de  welke  van  andere  perfoonen , die  vani 
deze  Konden  ofte  Ambagten  niet  en  zyn,  geen- 
zins konnen  verllaen  ofte  bevat  worden  ; want: 
zy  by  en  onder  hun  iet  anders  beduyden  , als  demi 
letter-galm  ons  kan  doen  bevatten.  Daerom  , de— 
wyl  deze  Verw-konft  by  onze  naefte  gebueren 
te  weten  in  hoog  Vrankryk,  grootelyks  en  bedek— 
telyk  in  ’t  gebruyk  is , zoo  wil  ik  hunne  eygene? 
Spreek-woorden  in  hunne  moeder-tael  den  Lezer: 
voordellen,  en  ftiptelyk  uytleggen. 

Ten  eerden  zeggen  zy  : Abattre  Ie  Bouillon  „ 
het  koken  zyne  kragt  benemen.  Dit  gefchiedl 
door  het  bad  , kokende , te  verkoelen  met  koudJ 
water,  voor  dat  men  in  het  zelve  de  doffe  legt. 

udchevement  is  de  volmaektheyd  geven  aen  eenc’ 
zwart  geverwde  doffe  door  de  kleyne  ofte  v alfche: 
Teinture. 

udcquérir  du  fond,  gropte  verderking  bekomen. 
Dat  is,  dat  een  koleur,  in  plaets  van  in  de  locht 
te  vergaen  , door  de  locht  verderkt  en  fchoondet 
word. 
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lAfeoir  une  Cuve  j de  Dop-kuyp  bereyden 
met  de  Ingrediënten  die  het  koleur  moeten  niae- 
ken. 

yfjjïette  d'^une  Cuve , den  ftand  der  Kuyp  met 
haere  Ingrediënten  bereyd. 

u-Jrriver , het  groot  Kokfel  door  het  gebruyk 
van  kragtig  en  groot  vuur. 

Barril , kleyn  , met  houpen  ofte  houpels  ge- 
bonden, Tonnetje  ofte  Vatje,  om  in  hetzelve 
te  mengelen  ofte  te  bevogtigen  de  Verwen  ofte 
Drogiien  , eer  zy  in  den  ketel  gebruykt  worden. 

Balai  is  den  Bezem  om  de  ketels  te  zuyveren. 

Bain  is  de  volmaekte  Verwe  bereyd  voor  de 
wolle  doften. 

Bouillon  is  de  voorbereyding  ofte  het  kokfel 
der  Ingrediënten  die  geen  koleur  en  geven , om 
de  koleuren  te  ontfangen  van  de  koleur-gevende 
Ingrediënten. 

Brevet  is  een  Vat  ofte  Kuyp  die  men  bereyd 
om  warm  ofte  kokende  te  maeken.  , 

Bruniture  is  eene  Teinture  ofte  Kokfel  die  op 
een  klaer  koleur  der  ftofte  de  Üoffe  bruyn  maekt. 

Brunit , idem. 

Coup  de  pied  is  eene  kuyp , de  welke , met  kalk 
pefteld  zynde,  in  het  verwen  zeer  ras  gebruykt 
word  , ofte  al  te  ras. 

Cuve  dVnde  is  eene  kuyp  gefteld  met  Indigo 
zonder  Paftel , C van  welk  Paftel  gehandeld  is ) 
in  de  welke  men  verwd , koud  zynde. 

Cuve  en  oeuvre  is  eene  kuyp , in  de  welke  nog 
te  veel , nog  te  w^eynig  kalk  is,  en  waer  aen  niet 
te  kort  is,  ’t  en  zy  de  hitte  om  te  verwen. 

Cuve  garnie^  eene  kuyp  die  met  haere  Ingre- 
diënten bezwangerd  is , en  nog  onbequaem  om  te 
bewerken  , door  dien  dat  zy  nog  niet  genoeg  ge** 
rezen , ofte  gefermenteerd  en  is. 
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Cuve  tébutée , eene  atgewezenc  kuyp,  de  welke  t 
haere  blauwe  Teinturc  niet  en  geeft,  ’t  en  zy 
dat  zy  koud  is. 

Cuve  qui  fouffre  is  eene  kuyp,  in  de  welke  tei 
weynig  kalk  is. 

Cuve  ufée  is  eene  kuyp , in  de  welke  te  veel 
kalk  is , en  die  niet  en  kan  bewerkt  worden , , 
•t  en  zy  de  magt  van  de  kalk  verminderd  is. 

Cuve  fourde , ofte  doove  Kuyp,  de  welke  be-- 
^int  gerugt  ofte  opfpringfel  te  maeken  , gelyk  ge- 
fchied  in  het  bluflchen  van  levende  kalk  met  warm  \ 
water. 

Pcfer  une  Cuve  is  eene  kuyp  in  de  welke  alle 
de  noodige  Ingrediënten  zyn  om  te  verwen  ,,  in 
wat  ofte  hoedaenig  koleur  het  zy. 

uijfeoir  une  Cuve , idem. 

jljjiette  de  la  Cuve , idem. 

Pallier  la  Cuve  is  het  overblyfsel  ofte  beCag 
der  kuyp  omroeren , ofte  koken  met  het  vogt. 

Heurter  la  Cuve  is  met  groot  geweld  roeren 
ofte  llooten  van  de  oppervlakte  der  kuyp  tot  den 
grond  toe,  om  de  zelve  logt  te  geven. 

Ciuvreux  ishetlchuym,  bet  welk  zig  vertoond 
op  de  bovenvlakte  van  het  bad  der  kuyp. 

Dégarnir  la  Cuve  beteekend  , dat  men  in  de 
kuyp  de  Zemelen  en  Mekrap  na  difcretie  doet , 
op  dat  zy  niet  te  veel  en  zoude  overlall  zyn. 

Débouilli , OU  débout  , is  kleyne  lapjes  cftfr 
llaeltjes  verwen  , om  te  zien  of  het  koleur  goed  is. 

Donner  l'eau  is  ophouden  van  in  de  kuyp  wa- 
ter te  gieten  , de  welke  haere  blauwe  Teinture 
niet  en  geeft,  en  vervolgens  Indigo  daer  in  tc 
doen , op  dat  zy  die  zoude  geven. 

Donner  Ie  pied  is  kalk  in  de  kuyp  docn  HA 
«venredigheyd.  v^n  de  Palid. 
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Donner  U pud  ou  Ie  fond  d une  itoffe  : dit 
is  aen  de  ftuffe  die  moet  geverwd  worden  een 
koleiir  geven , het  welk  moet  dienen  voor  den 
grond  , en  daer  een  ander  koleur  moet  op  geleyd 
worden.  By  voorbeeld  , om  groen  te  maeken  , 
moet  men  de  ftofTe  geven  un  pied  de  jaune , 
dat  is  een  geel  koleur,  en  terllond  de  zelve  dop- 
pen in  de  blauw-kuyp.  Om  zwart  te  maeken, 
moet  men  de  ftofTe  geven  un  pied  de  bleu,  dat  is, 
cerft  raiyCt  zy  gedopt  zyn  in  het  blauw  , en  dan 
terftond  in  de  kuyp  ofte  het  bad  dat  met  zwart 
bereyd  is. 

Demi  - Bouillon  is  den  Tarter  ofte  Wyn-fteen 
( in  geval  het  Wyn-fteen  moet  zyn  ) in  het  ge- 
meyn  kokfel  verminderen  ofte  afnemen. 

Qjiart  de  Bouillon , idem. 

Eclaircir  is  de  bruynheyd  of  donkerheyd  van 
eene  geverwde  ftofTe  verminderen  ofte  verlichten. 

Event  is  eene  kuyp  daer  de  overblyfsels  der 
Teinture  in  zyn , om  de  zelve  te  verlichten  en 
voorilers  te  verfterken. 

Eventer  une  étoffe  , is  de  ftofTe  , uyt  de  kuyp 
ofte  uyt  het  forneys  komende  , terftond  bloot 
ftellen  aen  de  locht,  op  dat  het  koleur  dat  zy 
aengenomen  heeft  wel  zoude  in  alles  gelyk  en 
vereenigd  zyn. 

Eau  crue,  rauw  ofte  ongezoden  water,  inliet 
welk  de  zeep  haer  niet  en  ondermengeld  , nog 
tot  geen  fchuyni  kan  gebragt  worden. 

Heurée  is  het  fchuym  dat  men  gemeynelyk  ziet 
op  het  bovenfte  ofte  de  bovenvlakte  van  eene 
ftilrtaende  blauw-kuyp. 

Priller  is  een  geluyd  geven  , fpringen , kraeken , 
ofte  knarfen  , het  welk  men  in  de  kuyp  hoord  ^ 
eer  zy  tot  haere  zaete  gekomen  is. 

FrilUmenty  idem. 
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Flambures  zyn  plekken  ofte  ongelykighedeti  dft 
welke  men  befpeurd  in  eene  doffe  die  niei  vol- 
maektelyk  geverwd  en  is,  ofte  niet  genoeg  ver* 
locht  of  verwaeyd  is. 

Guesdes , de  Paflel-kuypen , en  waer  zy  moeten 
geplaetd  zyn. 

Guesderon  is  den  Werkman  aen  wie  de  zorg 
der  kuypen  bevolen  is;  want  het  is  van  groot  ge- 
volg , voordeel , ofte  fchaede  aen  eenen  Mee  lier 
Vervver,  eenen  goeden  en  getrouwen  , ja  werk- 
zaem'en  Guesderon  te  hebben. 

Gander  is  eene  doffe  geel  verwen  met  de  Gaude 
waer  van  gehandeld  is. 

Gaudas^e  is  de  beweging  van  het  geel-verwen. 

Garniture  is  den  Indigo  die  men  in  de  kuyp 
doet  om  aen  de  kalk  voor  beflag  te  dienen. 

La  Pdté  is  het  overblyfsel  dat  in  den  grond 
der  kuyp  is. 

LaiJJer  la  laine  fur  Ie  bouillon  , isde  wolle  vyf 
ofte  zes  dagen  laeten  liggen  in  eene  koele  plaets,. 
naer  dat  zy  alvooren  twee  uren  gekokt  heeft : 
dezen  vyf  a zesdagigen  dildand  diend  om  het 
kokfel  te  beter  te  doen  indringen , en  te  vermeer- 
deren de  beweging  ofte  kragt  van  het  zout. 

Lifèr , een  Spreek-vvoord  onder  de  Zyde-ver- 
wers,  is  de  drengen  die  aen  malkanderen  gebon- 
den zyn  in  het  bad  van  onder  tot  boven  meren  , 
op  dat  het  koleur  overal  gelykelyk  zyn  uytwerk- 
fel  zoude  doen. 

Maniement  is  de  behandeling  van  het  bad  del 
kuyp  om  te  kennen  of  zy  goed  is. 

Pajfes  is  de  doffen  in  de  kuyp  doppen  tot  ve^ 
fcheyde  reyzen  ofte  erhaelingen. 

Rabat  is  het  fchuym  dat  boven  het  blauw  daet. 
Jiaei'  dailiet  wel  dóórwerkt  is  met  den  rokkel-dok. 
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Répandre  la  chaux  is  naer  de  genoegzaemc 
mengeling  de  kalk  in  de  kuyp  gieten. 

Rofer  is  een  Karmozyn-koleur  aen  het  rood  ge- 
ven , en  vervolgens  bruynder  maeken ; het  welk 
tegendrydig  is  aen  de  levendigheyd  en  helder- 
heyd. 

Rancir  is  de  koleuren  helder  en  levendig  mae- 
ken. 

Rance  is  als  het  Scharlaken  te  fterk  trekt  op 
het  Oranje-koleur , ofte  wat  te  geel  is. 

Racinage  is  de  maniere  om  de  wortelen  te  gc- 
br^iyken  tut  het  verwen  der  wollen. 

Rudir  Ntoffè  is  de  zwarte  verwe  vermeerde- 
ren , ofte  zwarter  maeken  , door  het  byvoegen 
van  het  Koper-rood  , het  welk  een  zeker  Berg- 
zout  is. 

Rabat  is  het  bruyn-verwen  van  eene  ftoffe  met 
de  noodige  ingrediënten. 

Rabattre  is  de  beweging  van  eene  doffe  bruyn 
te  verwen. 

Rejets , ziet  Pajfes. 

Santaller  is  eene  doffe  doppen  in  een  bad  be- 
reyd  gemaekt  met  rood  Sandel-hout  en  andere 
kolear-gevende  ingrediënten. 

Surmonter  la  gal  Ie,  ziet  Rudir  Vétoffe,  hier 
boven. 

Trancher , Tranche,  beteekend  dat , als  men 
het  geverwd  laken  doorfnyd  , het  binnenfte  koleur 
gelyk  is  aen  het  buytende. 

P'enir  d doux  is  als  de  kuyp  uytwendig  eenig 
blauw  koleur  uytwerpt. 

Ujer  de  chaux  is  als  de  qualiteyt  van  de  Paftel 
meerder  ofte  minder  materie  vereyfcht. 
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Gerecdfchappen  noodig  tot  de  yerw-konfl. 

E Werk-tafels,  ofte  Werk  banken  , waerr^ 
Jf  op  men  veru-d  , moeten  noudzaekelyk;^ 
gcplaetft  zyn  by  eene  riviere  ; want  men  heefcq 
in  de  Verw-konft  het  water  overvioediglyk  nooJ 
dig  , bezonderlyk  om  de  lakens , de  zyden  en  der. 
wollen  , die  geverwd  zyn  , te  wa‘lchen  : maer 
gelyk  het  dikwyls  gefchied  dat  het  water  dik:! 
en  troubel  is,  door  verlcheyde  oorzaeken  , alSJi 
zyn  heftige  winden,  zwaere  regens,  ofte  hagel- 
vlaegen,  waer  door  de  modder  zig  ondermengeldl! 
met  het  water  , het  welk  alzcx)  zyne  helderer 
klaerheyd  verheft,  zoo  heeft  men  in  de  groote; 
werk  winkels  groote  kuypen  , dienende  tot  hett 
genoegzaam  woflchen  der  liotfen  , by  gebrek  derr 
zuyvere  rivier-waters;  welke  klaere  fpoeling  men 
voor  de  gene  van  de  onklaere  waters  met  reden' 
dellen  moet,  omdatzy  met  geen  flyk  ofte  ftofag- 
tig  zand  de  ftoffen  ofte  lakens  en  verdooven  ofte 
belaeden.  Aen  eene  van  deze  kuypen  zyn  gemey-- 
nelyk  twee  werkluyden  , de  welke  met  hunne 
fteek-  ofte  rtoot-boomen  de  goederen  wallchen  eni 
bewerken.  De  wateren  die  hier  toe  moeten  die- 
nen , zyn  ciftern-  ofte  regen-bak-waters ; doch  zy 
moeten  eerft  door  eenen  wollen  2iak  gezegen  wor- 
den , om  de  zelve  te  klaeren.  Dezen  wollen  zak 
is  met  haeken  vaftgemaekt  aen  het  eynde  van 
eene  goót  ofte  buyze  , door  de  welke  het  water 
in  de  kuyp  loopt , als  men  dit  noodig  oordeeld 
lot  het  gebruyk. 

Ider-een  kan  ligtelyk  begrypen^  dat  tot  het 


vet  wen 


en  vaflftaende  rerw-konfi.  êj 

verwen  van  ftotFen  , lakens , zyden , gaerens  * 
katoenen  en  wollen , noodig  zyn  kopere  Ketels , 
die  in  ofte  boven  hunne  vuur-ovens  moeten  ge- 
plaeirt  zyn , in  de  welke,  rtiet  ofte  door  de  Te)n- 
ture  voorzien  zynde  , de  goederen , onder  een 
geduerig  oiiiroeren  ^ om  overal  gelykvorniig  te 
zyn  , moeten  gedopt  worden  , om  de  koieuren 
aen  de  zelve  valt  te  hegten , en  met  hun  eenly vig 
te  maeken. 

De  lakens,  ofte  andere  ftolfen  ^ de  welke , om 
geverwd  te  worden , in  de  kiiypen  moeten  gedopt 
zyn,  en  mogen  nogtans  den  grond  der  kuyp,  dat 
is  het  overblyfsel  van  de  verwe  , dat  in  de  kuyp 
blyft,  niet  raeken;  anders  zouden  zy  zeer  oftïeyn 
ofte  ongelyk  zyn.  Om  dit  ongeval  te  ontgaen  , 
gebruykt  men  eenen  grooten  yzeren  Ring  , den 
Welken  gemakkel3'k  in  de  kuyp  kan  gehangen 
worden  , zonder  defi  grond  te  raeken.  Dezen 
word  van  de  werkluyden  genaemd  de  Champagne» 
Hy  is  van  onder  doorkruyft  niet  koorden  , die- 
nende voor  het  bedde  om  de  goederen  op  te  leg- 
gen. Dezen  Band  word  dan  door  verl'cheyde 
koorden  met  hacken  aen  de  kuyp  vadgemaek  ten 
tyde  dat  de  lakens  ofte  r,ndere  doffen  in  de  zelve 
hun  kcleur  aennemen.  Dezen  Ring  ofte  Band 
zoude  ook  konnen  en  mogen  gemaekt  zyn  van 
eenig  hout  dat  geene  verwe  en  geeft, 'nogtans 
geen  eyken-  ofte  vet  hout.  Ik  zoude  zelfs  aenrae- 
den  deze  voor  de  yzere  Banden  te  Rellen  , ter 
büizaek  dat  het  yzer , onderworpen  zynde  aen 
het  roeRen  , veel  ligter  den  roeR  zal  uytwerpen 
door  de  lleike  en  bytende  vogten  die  in  de  kuyp 
zyn  , en  zig  vervolgens  ondermengelende  met  de 
koieuren , aen  de  zelve , ofte  aen  de  ftoffen  veel 
fthae'de  zoude  konnen  toebrengen. 

C 
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De  werkluyden  in  deze  Konft  bedienen  hun 
van  verfcheyde  andere  Inürumenten  , gelyk  zyn 
de  Jatte  , ofte  den  diepen  Kom  , om  de  verwen 
en  andere  compofitien  nae  de  ketels  ofte  kuypen  ; 
te  draegen  ; de  Chajfc  flearée  , eene  foort  \an 
Lepel  , waer  mede  men  het  ichuym’  van  den 
ketel  by  een  vergaederd  en  afneemt , op  dat  het 
laken  niet 'en  zoude  geplekt  worden  ; den  Stoot- 
llok  , om  de  wollen  en  zyde-gaerens  het  boven- 
dry .en  te  beletten,  den  Haek , ofte  het  Trek- 
yzer,  waer  doo*r  men  de  lakens  tot  de  kuyp  be- 
vveegd  ; eenen  Steek-liok.,  ofte  Sreek-yzer , oni 
de  lakens  in  de  kuyp  ofte  riviere  te  wierpen;  den 
zwaeren  houten  Plakker , w'aer  mcile  men  het 
laken  klopt  ofte  (laet  terwyl  hetgewaflchen  word; 
het  Zyge-vat  voor  de  vogten  ; de  hoiue  Leeder , 
die  men  op  de  kuyp  ofte  den  ketel  legt,  om  het; 
vogt  der  uytgetrokkene  goederen  daer  wederom i 
in  te  brengen  ; eene  Zifte  ofte  Teems;  de  Korven i 
ofte  Vlantien  voor  de  wollen  , zyden  en  gaeren 
den  Rouffel-fiok , om  de  kuypen  te  zuyveren. 

De  wolle  lakens;  in  de  ketels  ofte  kuypen i 
hunne  koieuren  ontfangen  hebbende  , zoo  haeft; 
zy  byi'aer  van  alle  de  vogten  der  verwen  ontlafl  ,, 
ofte  , gelyk  zommige  werkluyden  doen  , uytge— 
perft  zyn  , worden  deze  lerftond  op  fterke  rae— 
men  gefpannen.  Dit  gefchied  in  dezer  voegen  : i 
men  maekt  beyde  de  zelfkanten  vaft  aen  de  hae-| 
ken  van  het  raem,  en  alzoo  worden  de  tw'ee:^ 
raem-balken,  zoo  wyd  van  elkanderen  gedrevenl 
als  den  w'erkman  uoodig  oordeeld  dat  zy  moeten  I 
- gelpannen  worden.  In  deze  gefteltenis  laet  men  ' 
die  volkomendlyk  droog  worden , en  alzoo  be- 
weegd  en  gefpannen  zynde  op  de  werk-  en  meet-- 
tafel,  word  de  wolle  geplat  en  de  lakens  gemeten.. 
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Boven  de  aengetoonde  Inftrunienten  en  Werlc- 
tuygen,  moet  den  Verwer  nog  voorzien  zyn  van 
eenen  Meulen , in  zyn  gedagt  Mortier  genaemd, 
om  derf  Indigo  zoo  fyn  het  mogelyk  is  te  kley- 
nen  , of  tot  fyn  poeder  te  brengen ; van  eene  Ver- 
giet-telt;  eene  Schotel  met  gaten  , om  de  vogteii 
door  te  zygen ; eenen  Ketel  voor  de  Preuven ; 
Pannekens  , Eemers , Tonnen  ofte  Tonnekens  ; 
eenen  Smoot'^  ofte  Blulch-pot;  een  Karreken  oni 
de  goederen  van  de  eene  jMaets  nae  de  andere  te 
brengen  ; eenen  VuuMcom  om  eenige  vogten  te 
verwarmen  ; glafe  Vaten  tot  behouding'der  c<im-‘ 
pofitie  van  het  Scliarlaken-koleur ; eenen  Bezem 
van  biezen  , riet  ofte  lis,  om  de  ketels  te  zuy ve- 
ren; hunne  Dek  fels  , Schuur-zand  en  Spongie  ^ 
&c.  &c. 

Het  Werk-huys  ofte  den  Winkel  der  Zyde- 
verwers  verfchild  weynig  van  het  gene  ik  betoond 
heb,  daerom  zal  ruym  genoeg  zyn  eene  rypeaen- 
dagtigheyd  op  de  volgende  wyze ; want  dewyl 
hunne  Inftrumenten  bynaer  alle  de  zelve  zyn,  en 
vinde  ik  niet  noodig  deze  te  herliaelen. 

f^an  de  Kokuren  der  groote  en  goede  Teinturé» 

naenid  alle  de  vaftflacnde,  dat  is  on- 
J vfl'  veranderlyke  koleuren  , de  koleuren  van 
de  groote  ofte  goede  Verwe.  Zonnvylen  naemd 
men  de  eerde  koleuren  fyne  , en  de  andere  vai- 
fche*  koleuren  ; niaer  deze  lpreek*‘wys  kan  aen 
dobbelzinnigheyd  onderworpen  zyn  ; want  men 
maekt  dikwyls  maeral  te  weynig  verfchil  tiidchen 
de  fyne  en  hooge  koleuren  , die  deze  zyn  , in  de 
welke  deCoclienille  gebriiykt  word, welkers  ^eerd« 
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ofte  prys  veel  hooger  is  als  de  weerde  ofte  deni 

prys  van  de  andere. 

De  ondervindingen  , die  de  alderzekerfte  weg— i 
vvyzers  zyn , zoo  in  de  natuurkunde  als  andere;] 
wetenfchappen , hebben  aengetoond  dat  de  ver--i 
Icheydendlieden  der  koleuren , volgens  het  voor--i 
gaende  onderlcheyd  , ten  deele  at'hai  gen  van  dei| 
bereyding  der  materie  ofte  ftoffe  die  men  wildii 
verwen  , en  len  deele  van  de  verkiezing  der*i 
knleur-gevende  materiën  de  welke  men  tot  zooi] 
cfte  zulk  een  koleur  wild  gebruyken;  zoo  datil 
men  wel  mag  peyzen  en  opregtelyk  zeggen  demi 
algemeynen  grond  dezer  konü  te  zyn  de  kennis »j| 
der  poreufè  ofte  doordringelyke  lichaemen  die  ge-  . 
verwd  moeten  worden  ,aenhun  nieue  te  deeien  de* 
Ideyne  en  ftibtiele  deelkens  van  eene  vreinde:| 
materie  ( gelyk  is  de  kuleur  - gevende  ) en  die;| 
daer  zootiaenig  aen  va'1  te  hegten , dat  zy,  nog;}i 
door  den  regen  , nog  door  de  doordringende  llrae--i' 
len  der  zonne,  htinne  eetft  aangenomen  koleuren  i< 
en  konnen  verliezen , nog  de  zelve  eenigzins  ver-  ( 
liinderd  worden  ook  in  de  verkiezing  van  vaft- 
houdende  en  koleur  - gevende  deelkens,  die  dc'll 
ftoflen , lakens,  wollen,  ofte  zyden  , in  hun  i 
konnen  ontfangen  , en  ontfangen  hebbende,  met  ( 
hun  konnen  vereenigd  behouden. 

Deze  opening  der  poriën  ofte  zweet-gatjens  van  li 
de  ftoffen  die  de  koleuren  moeren  ontfangen  , ge--ij 
fchied  door  liet  kokende  wa'ter , het  welk  bezwan-  \ 
gerd  is  met  de  refpedive  zoute  ofte  ziltagtige  mi-  \ 
neraele  tloften  die  noodig  zyn  om  de  koleur-  I 
gevende  lubftantien  ofte  materien  in  hun  te  drin-  | 
gen,  en  nu  de  zelve  ontfangen  hebbende,  endoor  I 
de  koude  toefluytende,  te  blyven  behouden  ; uyt  | 
het  welk  klaerelyk  volgd , dat  de  poriën  ofte  I 
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vezeltjens  der  wolle , van  de  welke  de  ftoSen  ofte 
lakens^  moeten  gemaekt  worden  , wel  behoorea 
gewallchen  te  zyn,  opender  en  vafthoudender 
gemaekt , en  dan  gefloten  , op  dat  zy  de  koleur- 
gevende  deeltjens  in  hun  zouden  konnen  behou- 
den , even  als  eenen  diamant  in  de  kas  van  cenen 
ring  behouden  word. 

De  dikwyls  erhaelde  ondervinding  geeft  ons 
genbeg  te  kennen  dat  ’er  geen  koleur-gevende  in- 
grediënt en  is  der  klafle  van  de  groote  ofte  goede 
Teinture  , of  het  heeft  eene  faemenirekkende  en 
verhaeltende  kragt , minder  ofte  meerder  volgens 
zyne  hoedaenigheyd  ; dat  deze  genoeg  is  om  de 
aerde  af  te  fcheyden  van  den  aluyn,  een  van  de 
bez'inderfle  zouten  die  gebruykt  worden  tot  de 
hereyding  der  wollen  de.  welke  m(«[en  geverv^’d 
worden  ; en  dat  deze  aerde  , vereenigd  zyndc 
len  ofte  met  de  koleur-gevende  deeltjens  , gelylc 
eene  fpecie  van  lalc  maekt,  onvergelykelyk  fya- 
der  als  het  gene  de  Schilders  gebruyken  ; dat  men 
ook  in  de  levendige  koleuren  , gelyk  het  Schar- 
laken is  , geenen  aluyn  en  mag  gebAiyken  , maer 
dat  men  in  de  plaets  van  den  aluyn , en  de  aerde 
van  den  z^elven  , de  welke  gemeynelyk  uyi  haere 
nature  wit  is  , als  den  aluyn  \ an  den  alderbellen 
is , moet  gebruyken  eene  andere  witte  materie , 
die  aen  de  koleur-gevende  deeltjens  diend  tot  eene 
vaflhegting  aen  de  lichaemen  die  moeten  geverwd 
worden;  te  weten  het  thin  , ofte  tin,  2iekere berg- 
ftolfe.  Dit  ziiyver  tin  ^ ondermengeU  roet  de 
^ andere  noodige  ingrediënten,*  door  het  koken, 
opend  de  zweet-gaijens  der  wolle  lakens  de  welke 
het  Scharlaken  - rood  moeten  ontfangen  , en  zy 
blyven  onveranderlyk  door  de  koude  in  de  z£lve 
bcfloten. 
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’t  Is  dan  het  alderwaerlchynelykde  , dat  de 
Icoleuren  van  de  kleyne  ofte  vallche  Verwe  een 
groot  gebrek  hebben  , om  dieswil  dat  de  lichae- 
men  die  moeten  gekoleurd  worden,  te  vooren 
niet  genoegzaem  bereyd  gemaekt  en  zyn  om  de 
Isoleuren  te  ontfangen  , en  dat  zy  gemeynelyk 
maeropde  uytwendige  deelen  , zonder  de  inwen- 
thge  te  raeken  , gebruykt  worden  ; ook  , dat  de 
Jtoleuren  zomwylen  wel  in  eenige  poriën  ofte  j 
zweet-gatjens  gedrongen  worden  , de  welke  nog- 
tans  onbequaem  zyn  om  de  zelve  te  ontfangen  , 
ofte  die  eenigzins  ontfangen  hebbende  , te  kon-  i 
nen  behouden.  Dit  is  dan  de  oorzaek  dat  zy  aen  i 
€len  minften  toeval  onbequaem  zyn  te  wederllaen  , 
cn  ligtelyk  gequetft  worden  ; dat  zy  door  regen 
en  heftige  zonnefchyn  zoo  ligtelyk  verdwynen  ; 
dat  zy  door  de  f^herpe  vogten  geheel  van  wezen 
veranderen , en  niet  wederom  tot  hunnen  eerlien 
luyfter  konnen  gebragt  worden. 

Waer  het  zaeken  dat  onze  eeuwe  zoodaenig 
verlicht  vvaere , dat  men  aen  de  koleur-gevende 
houten  , die  de  Kleyn-  ofte  Valfch-verwers  ge- 
bruyken  , eene  vaftdaende  kragt  , de  welke  zy 
te  kort  hebben  , konde  geven  , en  dat  men  de 
Wolle  bereyd  maekte  om  deze  te  ontfangen  gelyk 
men  de  zelve  bereyd  , by  voorbeeld  , voor  an- 
dere roode  koleuren,  ofte  voor  de  Mekrap,  het: 
is  zeker  dat  men  eenen  vnordeeligen  middel  zoude 
iiytgevonden  hebben  om  het  koleur-gevende  hout 
tot  gebriiyk  der  groote  en  goede  Teinture  te  bren- 
gen , daer  nogtans  het  zelve  tot  nu  toe  alleen 
diend  voor  het  gebruyk  der  kleyne  en  vallcho- 
Teinture. 
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f^an  het  Blauw. 

J''3rEt  blauw  Koleiir  vereenigd  zig  met  de 
wollen  , ofte  wolle  llolfen,  van  wat  ge- 
flagt  dat  zy  zouden  konnen  zyn  , zonder  dat  het 
noodig  is  eenige  andere  bereyding  te  maeken  , als 
de  wolle,  ofte  wolle  ftotfen  , te  laeten  weeken  in. 
ruym  lauw  water  , de  zelve  yervolgens  wel  uyt 
te  perflen  , ofte  de  vogten  te  laeten  uytdruppen. 
Deze  voorzorg  is  zeer  noodzaekelyk , op  dat  het 
koleur  zig  ligtelyk  zoude  konnen  dringen  in  het 
lichaem  der'  wolle  , en  haer  overat  gelykelyk 
vaühegten  ; en  dezen  regel  is  algemeyn  voor  alle 
de  koleuren , van  wat  gellagt  zy  niogten  zyn  , 
zoo  wel  voor  de  gelponnen  wolle  , als  de  wolle  ' 
fioffen. 

Aengaende  de  wollen  die  nog  op  de  vellen 
zyn  , de  welke  dienen  voor  de  fabrieke  der  la- 
kens , de  gemengelde  en  óngemengelde , is  het 
voor  alle  deze  zeer  ‘noodig  geverwd  te  w'orden 
eer  dat  zy  gefponnen  zyn  ;*  maer  voor  dat  zy 
geverwd  worden , moeten  zy  *op  liet  aldervol- 
maektlte  gevvaflchen  zyn  , op  dat  zy  het  aWer- 
minlle  vet  niet  en  behouden ; anders  zouden  zy 
onbequaem  zyn  om  eénige  verwe  aen  te  nemen  ; 
ook  behooren  de  wollen  , ofte  andere  w'olle  goe- 
deren , de  welke  een  ander  koleur  moeten  aenne- 
tnen , ofte  erverwd  worden,  eerft  in  het  warm 
water  weeken  , op  dat  het  koleur  overal  en  aen 
alles  gelykelyk  zyne  kragt  zoude  konnen  mede- 
deelen. 

Van  de  vyf  eerfle , ofte  moederlyke  Koleuren  , 
waet  van  ik  gehandeld  heb  ^ zyn  ’er  twee  die 
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cene  bezondere  bereyding  noodig  hebben  j de 
welke  gelegen  is  in  voor  de  zelve  te  gebruyken 
cenige  ingrediënten  die  geen  koleur  en  geven  , 
maer  de  welke  door  hunne  zuuragtige  fclierpig- 
heyd  en  de  fubtiele  fynigheyd  der  aerde  , de 
zu’eet-gaten  ofte  poriën  der  wolle  bereyden  om 
liet  koleur  te  ontfangen.  Deze  bereyding  word 
genaemd  het  Kok  fel ; doch  dit  veranderd  volgens 
de  natuur  en  de  verlcheydendheyd  der  koleuren, 
by  de  Verwers  genaenid  Nuance.  De  koleureti 
die  de  voorbereyding  noodig  hebben  , zyn  het 
rood  en  het  geel , en  de  koleuren  die  van  de 
zelve  voordkbmen.  Het  zwart  vereyfcht  eene  be- 
reyding die  aen  het  zelve  bëzonderlyk  noodig  is; 
het  blauw  en  het  bruyn  , het  racine-  ofte  wortel- 
koleur  , en  vereyflchen  geene  voorbereyding  , 
maer  het  is  genoeg  dat  de  wolle  wel  zuyver  ge- 
walTchen  , t’eenemael  haere  vettigheyd  benomen 
en  geweekt  is ; ja  zelfs  voor  het  blauw  word  ^r 
geene  andere  manier  van  doen  vereyfcht  , als  de 
wolle  , geweekt  zybde  , in  de  kuyp  te  werpen  , 
en  de  zelve  daer  zoo  korten  ofte  langen  tyd  in  te 
laeten , als  dat  men  het  koleur  ligt  ofte  bruyn- 
blauw  wenfcht  «te  hebben.  Deze  reden  , gevoegd 
zynde  by  eene  andere  , de  welke  noodig  oor- 
deeld  voor  vele  koleuren  dat  de  wolle  te  vooren 
geverwd  zy  door  het  blauw  koleur , is  oorzaek 
dat  men  hier  van  de  alderzekerfle  regels  zal  ge- 
ven; want,  is  het  zaeken  dat  het  zeer  gemakke- 
lyk  valt  de  wolle  in  het  blauw  te  verwen  , als 
de  blauw-kuyp  eens  wel  bereyd  is  , ’t  en  is  nog- 
tans  niet  geniakkelyk  de  zelve  te  bereyden  ; want 
dit  is  eene  van  de  moeyelyklle  werkingen  der 
geheele  Verw-konft. 

Daer  zyn  dry  verfcheyde  ingrediënten  noodig 
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tot  het  blauw-verwen  , te  weten,  het  Paftel , de 
Weede,  ofte  Weed,  ( zeker  kruyd  , gedampt 
en  gedroogd)  de  Vouéde  , Wouwe,  ofte  Tuturn- 
Jtruyd  , ep  den  Indigo.  Men  zal  de  bereydmae- 
king  van  deze  materiën  geven  , beginnende  van 
het  Padel , de  Weede  , ofte  Weed. 

g=.T:  ' ====» 

f^an  de  P aflel-  ofte  Weed-kuyp, 

M de  Weede  ofte  het  Paftel  werkdellig  te 

maeken  tot  de  blauwe  Verwe  , bediend 
men  zig  van  groote  houte  Kuypen  , van  thien  k 
twaelf  voeten  diamétre  , ofte  middeldreep  , en 
van  zes  of  zeven  hoog  , beflaegen  met  yzere  ban- 
den , van  dry  tot  dry  voeten  van  malkanderen. 
Als  zy  gemaekt  zyn  , men  graefd  ze  in  de  aerde , 
zoodaenig  dat  zy  maer  dry  ofte  vier  voeten  boven 
den  grond  uyt  en  fpringen  , ten  eynde  dat  de 
werkluyden  te  gemakkelyker  de  wollen  ofte  wolle 
ftoffen  , de  welke  in  de  kuyp  zyn,.  zouden  kon- 
nen  bewerken.  Dit  gefchied  met  kleyne  dobbele 
haekskens  , die  aen  de  kuyp  rondom  vaft  zyn  , 
om  de  koorden  , daer  de  goederen  aen  vaft  hou- 
den , aen  te  haeken. 

Gemeynelyk  en  zyn  de  gronden  dezer  Verw- 
kuypen  van  geen  hout  gemaekt , om  alle  peryke- 
len  en  onheylen  te  fchouwen , de  welke  , zoo 
door  het  rotten  als  door  den  zwaeren  arbeyd  , 
zouden  konnen  onvoorziens  voorvallen;  maer  men 
metft  de  gronden,  en  men  terraft  de  zelve  : doch 
ik  en  zeg  niet  dat  dit  noodzaekelyk  is;  want  ik 
I zeg,  het  alleenelyk  om  dat  het  lallig  is  dat  den 
grond  van  eene  zoo  groote  kuyp  zoo  veel  arbeyd 
kan  onderftaen  > zonder  eenig  perylifil  door  den 
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Z'.vaeren  laft  der  ingrediënten  te  m-  eten  vreezen: 
want , hoe  grooter  de  kuypen  zyn  , hoe  vol-  I 
inaekter  het  werk  is.  ^ 

Men  neemt  gemeynelyk  <lry  ofte  vier  baelen  - 
Paltel , en  de  kuyp  ordentlyk  uezuyverd  zynde  , , 
maekt  men  den  toeftand  dec  Teinture  op  de  vol-  ; 
gende  maniere.  Men  vold  eenen  koperen  ketel  i 
op , üaende  by  de  kuyp  , met  (lilüaende  bedor- 
ven water ; hoe  meer  het  zelve  bedorven  is , hoe  | 
beter : en  is  ’t  dat  men  zoodaenig  water  niet  ter. 
hand  en  heeft , men  doet  in  den  ketel  eene  hand 
vol  Genellrolle , ofte  Hooy  , ‘ dat  is  te  zeggen 
ontrent  dry  pondeji  , met  acht  ponden  zwartag- 
tige  Mekrap.  Dit  gewigt  en  moet  nogtans  zoo 
juli  niet  zyn,  en  om  de  Mekrap  te  fpaeren,  mag 
men  nemen  van  de  oude  en  lang  bewerkte  Me- 
krap , de  welke  het  befte  uytvverkfel  doet. 

Den  ketel  nu  vcrvold  zynde  , doet  men  den 
zelven  koken  eene  ure  en  half,  ja  zelfs  twee , en 
dry  uren  : dan  giet  men  het  water  , door  middel 
van  de  godt,  in  de  groote  kuyp , wel  gezuyverd, 
en  op  den  grond  van  de  zelve  legt  men  eenen 
hoèd  vol  tarwe.zemelen  , geduerig  het  kokende 
vogt  uyt  het  forneys  in  de  kuyp  gietende.  Ter- 
wyl  het  loopt , doet  men  de  baelen  Paftel  in  de 
kuyp , de  eene  naer  de  andere , om  de  zelve  ■ 
te  beter  en  gemakkelyker  met  den  Mengel-  ofte  - 
Rouffel-ftok  te  konnen  breken ’en  mengelen.  In  i 
dezer  voegen  moet  men  voord  werken  tot  dat  het 
heet  bad  zoo  verre  in  de  kuyp  geydeld  is  dat  zy 
half  vol  is,  ofte  wat  meer;  dan  zal  men  de  zelve^ 
zeer  nauwkeurig  met  wolle  fargien  toedekken,  eni 
alzoo  in  dezen  ftaet  vier  goede  uren  laeten  trek-- 
Uen  en  ruften. 

Naer  de  ruym  vier  uren  getrokken  te  hebben,.' 
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*al  men  de  kuyp  de  locht  geven  en  laeten  koud 
worden  , en  men  zal  voor  elke  bael  Paftel  eene 
goede  houte  fchotel  levende  Kalk  in  de  kuyp  gie- 
ten. Alswanneer  dat  naer  de  verdeyling  ofte  ver- 
ftroying  van  de  Kalk  de  ingrediënten  der  kuyp 
t’eenemael  zullen  gemengeld  en  gezonken  zyn  , 
men  zal  de  zelve  wederom  dekken  gelyk  te  voo- 
ren  , uytgenonien  dat  men  een  open  plaetsken 
van  vier  vingeren  zal  laeten  om  de  locht  te  vat- 
ten. 

Vier  uren  daer  naer  zal  men  het  vogt  der  kuyp 
verminderen,  ofte  afkorten  ; ^men  zal  de  zelve 
wederom  dekken  , en  twee  a dry  uren  laeten 
ruften  ; maer  men  moet  een  locht-gatjen  in  het 
dekfel  laeten  , gelyk  gezeyd  is. 

Naer  deze  dry  uren  mag  men  haer  nog  eenig 
vogt  ontnemen  , alles  wel  roerende  en  onder-een 
werkende.  Is  het  zaeken  dat  de  kuyp  haer  blauw 
Koleur  nog  niet  genoeg  uyt  en  werpt , ofte  ver- 
toond , zoo  moet  zy  , naer  dat  zy  wel  onder-een 
geroerd  is  , nog  eene  uue  en  half  ruften  ; wel 
zorgende  , is  ’t.da't  zy  haer  nog  niet  veerdig  en 
maekt , ofte  haer  koleur  nog  niet  genoeg  en 
geeft.  Alsdan  zal  men  de  kuyp  het  water  geven 
met  den  Indigo  ondermengeld  , in  zoodaenige 
quantiteyt  als  men  noodig  zal  oordeelen.  Gemey- 
rielyk  gebruykt  men  hier  toe  het  week  - water  , 
het  welk  uyt  de  blauw-kuyp  gdchept  is  , eenen 
koperen  ketel,  ofte  pot, :oftegrooteo  eemer,  die 
gemeynelyk  van  deze  werkluyden  gebruykt  word , 
vol , voor  elke  bael  Paftel.  De  kuyp  nu  opge- 
vold zynde  tot  zes  vingeren  van  den  boord  , moet 
de  zelve  tot  den  grond  loe  zeer  wel  omgeroerd 
W'orden , en  gedekt  gelyk  te  vooren. 

£ene  ure  naer  dat  de  kuyp  liet  water  ontfangea 
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heeft  , zal  men  de  zelve  wederom  geven  twee 
lioute  Ichotels  levende  Kalk  voor  elke  bael  Pa'lel , 
wat  meerder  ofte  minder  , volgens  de  qualireyc 
vart  het  Padel  , en  volgens  ciat  men  oordeeld  dat 
het  kan  draegen. 

De  kuyp  nu  wederom  gedekt  zynde,  zal  men 
naer  den  lyd  van  dry  uren  een  tlaeltje  van  laken  ■ 
ofte  ftoffe  , liet  welk  , gelyk  gezeyd  is , te  : 
vooren  in  warm  water  wel  moet  dooru  eekt  zyn  , | 
laeien  hangen  in  de  kuyp  tot  het  midden  toe  den  ( 
tyd  van  eene  ure ; naer  welken  ■ tyd  men  het  j 
flaeltje  zal  uyttrekkcn  , en  konnen  ondervinden  j 
of  de  kuyp  in  haeren  volkomen  goeden  ftand  is  ; \ 
het  welk  gy  zult  kennen  aen  dit  teeken  , is  het  ! 
zaeken  dat  het  liaeltje  met  een  lieftelyk  groen 
koleur  te  voorfchyn  komt , en  eenen  uogenblik 
in  de  locht  geweeil  hebbende  , feftens  in  een 
fchoon  blauw  veranderd  is. 

. Dry  uren  naer  deze  werkftelling  zal  men  de  i 
kuyp  wederqm  zeer  wel  onder-een  roeren  , daer 
Kalk  in  flrooyen  zoo  veel  als  zy  noodig  heeft, 
en  de  zelve  wederom  toedekken  ; en  naer  eene 
ure  en  half , de  kuyp  ftil  en  gezonken  zynde  , 
zal  men  wederom  een  ander  Itael  in  de  zelve  i 
hangen  gelyk  gezeyd  is , het  welk  men  niet  zal  i 
iiyttrekken  j ’t  en  zy  naer  het  verloop  van  eene 
ure  en  half,  om  ten  vollen  het  uytwerkfel  van 
het  Pahel  te  zien.  Is  het  zaeken  dat  het  ftael 
een  fchoonder  'groen  ^heefi  aengenomen  , en  dat 
het  zelve  , in  de  locht  zynde  , een  diep  blauw 
koleur  aenneemt , zal  men  , tot  volle  verzeke- 
ring van  de  kuyp  , nog  een  ander  liael  gebruy- 
ken  , en  ziende  dat  dit  derde  ftael  op  het  alder- 
fohoonfte  gekoleurd  is , zal  men  in  de  zelve  nog 
warm  water , nog  trekfel  van  Mekrap  meer  by- 
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toefen , niaer  alleenelyk  , wederom  wel  geroerd 
zynde  , zal  men  , zulks  noodig  oordeelende  , 
daer  eenige  Kalk  byvoegen.  De  noodzaekelyk- 
heyd  van  de  Kalk  by  te  voegen  , zal  men  ligte- 
lyk  konnen  kennen  uyt  de  handeling  en  den  reuk 
der  verwe. 

Oic  alles  nauwkeuriglyk  werkftellig  gemaekt 
zynde , zal  men  de  kuyp  nog  eene  ure  dekken  , 
en  in  dezen  goeden  kaet  zynde,  zal  men  de 
ftcfTen  , de  welke  moeten  geverwd  worden  , tot 
de  kuyp  bewegen  , op  de  nianiere  die  ik  befchre- 
ven  heb,  zonder  den  grónd  te  raeken.  Dit  word 
genaemd  de  Opening  der  Kuyp.  Om  alle  misda- 
gen voor  le  komen  , wil  ik  iny  wel  de  moeytc 
geven  een  weynig  van  het  voorzeyde  te  erhae- 
len  ; te  weten  , dat  de  opening  der  kuyp  gedaen 
zynde  , in  de  zelve  de  Champagne  moet  gehan- 
gen worden  , op  dat  de  lakens , wollen  ofte 
lloffen  den  grond  niet  en  zouden  raeken , en  alzcfe 
grootel>ks  geplekt  worden. 

Men  behoord  zig  nogtans  niet  t’eenemael  te 
vreden  te  houden  , met  dat  men  weet  ofte  kend 
hoe  dat  men  eene  kuyp  in  haeren  vollen  ftand 
moet  dellen  , maer  men  behoord  daer-en-boven 
de  kennis  te  hebben  om  de  zelte  wel  te  bellieren 
en  te  bewerken  : daerom  is  het  van  een  groot 
gevolg , dat  de  Verwers  ^wrzien  zyn  van  nauw- 
keurige en  oplettende  werkluyden  , de  welke 
bequaem  zyn  om  te  konnen  onderfcheyden  of  eene 
verw-kuyp  haere  volle  bequaemheyd  heeft  om 
blauw  te  verwen  , ofte  niet. 

De  Blauw-kuyp  heeft  haere  volle  bequaem- 
heyd , alswanneer  het  bedag  ofte  de  moere  , de 
W’elke  in  den  grond  der  kuyp  is  , het  koleuf 
heeft  van  een  donker  groen , en  als  dit  veranderd 
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uyt  de  Uuyp  zynde.  GelyUelyk  kan  men  van  de?l 
welftand  der  kuyp  oordeelen  aen  het  ftaeltje  het 
welk  eene  ure  in  de  zelve  geweeft  heeft ; is  het 
zaeken  dat  het  zelve  ^ voor  dat  het  in  de  locht 
geweeft  is,  een  vaft  en  fchoon  kruyd-groen  ko- 
leur  heeft , zoo  mag  men  zig  vaftelyk  verzekerd 
houden  dat  de  kuyp  haere  vereyfchte  volmaekt- 
heyd  heeft. 

Naer  dat  nu  de  Biauw-kuyp  na  den  wenfch  • 
is , en  zeer  wel  bewerkelyk , zal  men  zien  dat 
het  bovenftaende  vogt  klaer  en  roodagtig  ’is  , ert 
de  druppels  , de  welke  van  den  Roer-  ofte 
Rouffel-ftok  vallen  , zullen  aen  de  oog  bruyn 
Ichynen  te  zyn. 

Daer  en  zyn  maer  twee  ongevallen  , aen  de  . 
welke  de  kuyp  kan  onderworpen  wezen  ; deze 
zyn  , dat  ’er  te  veel , ofte  te  weynig  l;a\k  kan  in  i 
wezen  ; maer  de  volleerde  en  ervaerene  werk-  : 
'tuyden  weten  dit  gebrek  te  erftellen , met  in  de  i 
kuyp  by  te  voegen  Tanre  of  Wyn-fteen  , ofte  i 
wel  Zemelen  , ofte  Pifle,  als  zy  oordeelen  dat  ’ec  ! 
door  het  dikwyls  erhaelen  te  veel  kalk  in  de  ! 
kuyp  geftort  is ; maer  is  ’et  te  weynig  , door  de  i 
vreeze  van  eenen  misflag  te  begaen  , in  geftort  , 
de  kalk  moet  ’er  noodzaekelyk  bygevoegd  wor- 
den , uyt  vreeze  van  de  Tdnture  te  bederven  , 
het  welk  gefchied , als  het  Paftel  de  kalk  als  in-  i 
geëten  olie  overmeellerd  heeft ; altyd  zorgende  1 
van  de  kuyp  wel'en  zeer  w’el  tot  den  grond  toe  : 
om  te  roeren  , als  men  ophoud  van  werken  , op  ; 
dat  zy  des  anderen  dags  gezonken  zynde,  haere ?ii 
volle  bequaemheyd  mag  hebben  om  bewerkt  te 
worden. 

De  quantiteyt  van.  het  Paftel  en  den  Indigo  , i 
die  noodig  is  om  :ene  volmaekte  Blauw-kuyp  te 
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ftellen  , moet  over-een  komen  met  de  lioedaenig- 
heyd  ofte  grootheyd  der  kuyp,  wel  agt  nemende 
dat  een  pond  van  den  alderbellen  Indigo  ztjo  veel 
uytwerkfel  doet  als  zefthien  ponden  Paitel ; zoo 
dat  zes  ponden  Indigo  genoegzaem  zyn  voor  eene 
bael  Pallel  wegende  ontrent  honderd  en  vyfiig 
ponden. 

Zoo  haeft  de  kuyp  door  het  gebruyk  begint  te 
verflauwen  en  te  verkoelen,  men  moet  de  zelve 
verwarmen  : deze  werkflelling  vereyfcht  zoo  veel 
zorg  als  om  de  Uuyp  te  ftellen.  Om  hier  toe  te 
komen  , men  moet  eerft  de  kuyp  wel  onder-een 
roeren  , naer  de  zelve  opgevold  te  hebben  met 
warm  water  , en  dan  de  kuyp  laeten  ruften  ten 
minften  twee  dagen  : alstlan  fteld  men  het  BteveCj 
dat  is  het  Paftel-  ofte  Verwarm-vat,  in  den  ko- 
peren ketel  : hier  door  is  t^  verftaen  , dat  de  in- 
grediënten ( * ) de  welke  in  de  kuyp  zyn  , moe- 
ten overgelleld  worden  door  de  goót  in  den  ketel. 
Nu,  deze  ingrediënten  kokende,  worden  we- 
derom op  de  zelve  maniere  overgcbragt  van  den 
ketel  tot  de  kuyp  , den  grond  , de  moere  , ofte 
de  pare , fterk  roerende , terwyl  het  vogt  door 
de  goót  in  de  kuyp  loopt,  om  alles  wel  te  onder- 
mengelen. Men  mag  alsdan  ook  eenen  ketel  met 
gereeJgemaekten  Indigo  in  de  kuyp  ftorten.  Door 
den  gereedgemaekten  Indigo  word  verftaen  dat 
den  zelven  zeer  fyn  moet  gevreven  ofte  geftampt 
zyn  , en  dat  men  den  zelven  dan  in  eene  goede 
quantiteyt  water  dry  quarten  van  eene  ure  fterk 
moet  laeten  koken  j,  daer  by  voegende  op  tachen- 
tig  ponden  twaelf  ofte  derthien  ponden  Mekrap, 

C * ^ Door  de  Ingrediënten  verjiaet  men 
het  getrokken  f^ogu 


gS  NUum  onver anderlykt 

cn  ontrent  veertig  ponden  Potaliche  C Céndfes 
gravelées  ) alles  komende  op  vyf  en-twintig  ee- 
mers  klaer  water.  Men  mag  hier  ook  nog  byvoe» 
gen  eenen  hoed  vol  'I'arwe-zemelen. 

Naer  dat  de  kuyp  nu  verwarmd  is , men  moet 
wagten  van  de  zelve  te  bewerken  tot  dat  zy  ge- 
noeg gerezen  ofte  gefermenteerd  is  ; want  indieh 
men  dit  te  vroeg  dede  , zy  zoude  geheel  troubel 
worden  : het  zelve  ongemak  zoude  voorvallen  , 
waer  ’t  dat  men  maer  weynig  van  den  grond  ofte 
de  moere  in  den  ketel  gedaen  had  ten  tyde  van 
het  verwarmen.  De  remedie  in  dit  geval  is , de 
kuyp  te  laeten  rullen  tot  dat  zy  op  haeren  ftand 
gekomen  is ; het  wflk  meerderendeel  op  eenen 
dag  gefchied. 

Men  kan  eene  kuyj»  (lellen  alleenelyk  met  Paf- 
tel  , zonder  Indigo ; maer , boven  dat  het  blauw 
zoo  fchoon  niet  en  zoude  zyn  , zoo  en  zal  de 
groote  quantiteyt  van  het  Pallel  , die  men  hier 
toe  zal  moeten  gebruyken  , den  koft  van  de 
verwe  niet  verminderen  : want  de  dikwyls  er- 
Iiaelde  ondervindingen  hebben  klaerlyk  getoond  , 
dat  vier  ponden  van  den  alderbeden  Indigo  , den 
welken  uyt  Guatimalo  komt , zoo  veel  uytwerk- 
fel  doet , ofte  Teinture  geeft , als  eene  bael  Pallel 
van  Albigeois,  en  vyf  pondeif  Indigo  zoo  veel 
als  eene  bael  Pallel  van  Laiiragais , de  welke  ge- 
meynelyk  weegt  twee  honderd  en  thien  ponden  : 
vervolgens  is  het  gebruyk  van  den  Indigo  , ge- 
mengeld met  het  Pallel , zeer  gefpaerzaem  en  van 
veel  minderen  koft. 

Den  Indigo,  den  welken  tot  de  Pallel  - kuyp 
gefchikt  is,  heeft  noodig  dat  hy  in  eenen  bezon- 
deren  ketel  bereyd  geniaekt  word  , van  den  wel- 
ken den  genen  die  blauw  vcrwd  moet  voorzien 

zyn. 
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2:yn,  om  den  Indigo  te  finelten  , ofte  tot  vervvé 
te  brencen.  Taclienrig  , ofte  honderd  ponden  In- 
digo veréyltlien  eenen  ketel  die  dertig  ufce  vyf- 
cn-dertig  eeniers  nat  kan  inhouden.  C ^ ) 

Het  bereyden  van  den  Indigo  gelehieJ  op  de 
Volgende  wyze-.  Men  (leid  hem  aen  gelyk  éene 
ioüge , dat  IS , ïrten  vold  den  ketel  ^ daer  in  gie"- 
tende  vyf-en- twintig  eemers  klaer  water : men 
doet  ’er  by  eenen  hoed  vol  Gruys  van  Tarwe  ^ 
met  twaelf  è derthien  ponden  Mekrap  ^ en  veer- 
tig ponden  Potallche  i deze  quantiteyt  van  Ingre- 
diënten is  de  julle  maete  voor  tachentig  ponden 
Indigo.  Men  moet  alles  te  faemen  zeer  lierk  lae- 
len  koken  den  tyd  van  dry  quarten  van  eene  ure  » 
dan  terllond  het  vuur  van  onder  het  forneys  trek- 
ken , en  alzüo  deze  looge  laeten  ruften  den  tyd 
van  eene  lialve  ure , ten  eynde  dat  de  p4re  ottÈ 
moere  op  den  grond  zoude  zinken.  Dan  mcec 
men  al  het  klaer  vogt  uytfcheppen  , en  in  zuy- 
vere  tonnekens  ofte  vaten  , hier  toe  alleen  die- 
nende i bewaeren^  Daer  aaer  moet  men  de  pête 
ofte  moere  , de  welke  in  den  grond  van  den 
ketel  gebleven  is , uytnemen  , den  ketel  wel 
Zuyveren  , en  het  klaer  vogt  , dat  in  de  tonne- 
kens ofte  vaten  is  ^ in  den  ketel  gieten  > ondec 
'den  zelven  een  kleyn  vuurken  aenlleken  , en  in 
den  zelven  tyd  den  fyn-gemaekten  Indigo , in 
gewigt  vati  tachentig  ponden  \ in  den  ketel  doen. 
Men  moet  dit  bad  in  eene  groote  hitte  Jiouilen  « 
zonder  koken  nogtans  j en  het  fmelten  van  den 
Indigo  behulpzaem  zyn  door  een  geduerig  roeren 
met  een  kleyn  Rouffel  ftoksken  zonder  ophouden , 


C*  ^ Het  gene  dat  in  het  groot  i 
gejicld  f kan  in  het  kleyn  gefMeden, 
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op  dat  den  Indigo  niet  en  zoude  konnen  aen-^-j 
branden  op  den  grond  van  den  ketel  : men  moetl 
nauwkeurig  opletten  dat  dit  bad  altyd  hlyft  be-‘j 
houden  de  zelve  warmte ; nogtans  moet  men  vanj 
tyd  tot  tyd  in  het  forneys  gieten  liet  water  vad 
geblufchte  kalk,  het  w'elk  men  hier  toe  te  voo^ 
ren  bereyd  heeft. 

Als  men  nu  op  den  grond  van  den  ketel  geenee 
gryzelingen  meer  gewaer  en  word  , en  dat  denn 
Indigo  geheellyk  Ichynt  met  het  water  geïncorpo- 
reerd te  zyn  , ofte  gefmolten  , zoo  zal  men  hett 
vuur  \an  onder  het  forneys  weeren , en  men  zall 
alleenelyk  maer  weynige  kcólkens  met  de  aflches 
laeten , orn  eene  lauwagtige  warmte  te  konnem 
behouden,  l^ian  moet  men  den  ketel  dekken  , em 
in  den  zelven  een  ftaeltje  hangen  , het  welk  te: 
vooren  natgemaekt  is , om  te  konnen  befpeurenn 
of  het  llaeltje  groen  geverwd  uyt  den  ketel  zall 
komen  , en  of  dat  groen  koleur  door  de  locht  irr 
blauw  veranderd  : want , waer  het  zaeken  dat  dii: 
alzüo  niet  en  gelchiedde  , zoo  zoude  men  by  dir 
bail  moeten  voegen  eene  nieuwe  looge  , bereydv 
gemaekt  gelyk  de  voorgaende.  Het  is  van  dezei 
finilting  (^fte  bereydmaeking  van  den  Indigo  dat: 
men  gebriiykt  eenen  , twee  , ofte  meer  eemers 
om  deze  te  ondermengelen  met  het  Paftel  , omi 
een  fclioon  en  helder  blauw  koleur  te  maeken. 

Deze  befchryvjng  ofte  onderwyzing  van*  de 
Pafrehkuypen  is  niet  ten  vollen  over-een-komende 
met  het  gebruyk  het  welk  hedendags  geploger 
word  , maer  zy  is  verre  de  alderbelie,  volgens"  dt 
ondervinding  die  van  de  alderervaerentte  Meeuerr 
in  de  Verw-konll  geplogen  is  gebruykt  te  worden 

Men  moet  in  groot  uendagt  nemen  van  de 
Pattel-kuyp  iioyt  te  verw^armen  , ’t  en  zy  da. 
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sze  eerfl  werkllellig  gemaekt  is ; dat  is  te  zeg- 
ïn , dat  zy  niet  te  veel , nog  te  weynig  kalk  en 
lag  hebben  ; zoodaeniglyk  dat  zy  , om  in  flaec 
; zyn  van  bewerkt  te  worden,  niet  te  kort  en 
eeft  als  de  warmte.  Men  zal  ook  ligtelyk  kon- 
en befpeuren  dat  de  kuyp  met  te  veel  kalk  be- 
leden is  aen  den  reuk , dat  is  te  zeggen  aen  den 
ytenden  en  fcherpen  reuk , den  welken  men  lig- 
ilyk  gewaer  word.  Men  oordeeld  opk  het  tegen- 
eel,  dat  is,  ciat  de  kuyp  met  te  weynig  kalk 
elaeden  is , als  zy  eehen  al  te  zoeten  geur  van 
aer  geeft,  en  als  het  fcliuym  , het  welkzig  boven 
ertoond,  roerende  met  den  Roeffel- ofte  Mengel- 
lok,  een  bleek  blauw  koleur  van  zig  geeft. 

Men  moet  ook  groote  aendagtigheyd  maeken  , 
!S  men  de  kuyp  wild  verwarmen  , dat  men  de 
elve  des  avonds  te  vooren  niet  en  mag  met  kalk 
elaeden ; wel  verflaende  dat  zy  het  zelve  niet  te 
leel  noodig -en  hadde  : anders  zoude  de  kuyp  in 

Eirykel  ?;h  ; want  door  het  verwarmen  geeft 
en  zeer  veel  roering  aen  de  kalk  , de  welke 
reede  genoegzaem  in  de  kuyp  is. 

' Men  doet  gemeynelyk  nieuwen  Indigo  in  de 
uyp  elke  reyze  dat  men  de  zelve  wild  ofte  moet 


irwarmen  , en  dit  moet  gefchieden 


volgens  de 


^laenigheyd  der  goederen  de  welke  men  wild 
:rwen  ; doch  dit  zal  niet  noodig  zyn , als  men 
laer  weynig  goederen  moet  verwen  , en  maer 
:n  bleek  blauv/  noodig  heeft. 

Volgens  de  oude  Reglementen  , eenen  Verwer 
*1  vermogt  maer  zes  ponden  Indigo  te  gebruy- 
jen  voor  eene  ganfche  bael  Paftef,  om  dieswil 
fct  men  alsdan  geloofde  dat  het  koleur  van  den 
rdigo  niet  te  valKlaende  en  was  , en  dat  he: 
l^kel , in  zekere  tjuantitey t gebruykt , alleen  valt 
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flond  , en  ook  onvvederfprekelyk  fchonn  was;' 
doch  door  de  ondervindingen  van  veele  ervaeret 
Meeftersin  deVerw-konli,  heeft  ider-een  moeter 
bekennen  , dat  het  koleur  van  den  Indigo  alleeti 
zoo  goed,  zoo  helder,  zoo  vaftftaende en  weden 
ftaende  is  aen  den  regen , de  locht  en  de  zonnen 
als  den  genen  die  met  het  Partei  ondermengeld  is:l 
daerom  heeft  men  dezen  Artikel  ervormd  ofti 
veranderd  in  het  jaer  1737,  en  men  heeft  tu^ 
gelaeten  aen  'de  Groot-  en  Goed-verwers  van  i.i 
hunne  kuypen  zoo  veel  Partei  en  lovligo  te  gd 
bruyken  als  zy  oordeelen  noodzaekelyk  te  zyn.  ( 
Alsvvanneer  dat  eene  kuyp  twee  d dry  mael  j 
verwarmd  geweeft  , en  men  de  zelve  wel  bewerlj 
heeft , men  bewaerd  gemeynelyk  het  zelve  bac. 
dat  IS  de  nioere , uytgenomen  dat  men  een  dec< 
daer  van  afneemt , en  in  de  plaets  van  het  i.\ 
genomen  Partei  nieuw  byvoegd.  Hier  van  en  kt' 
men  geene  vartrtaende  quantiieyt  den  Lezer  voe  t 
ftellen  , dewyl  dit  afhangt  van  het  w'erk  of  < ( 
hoedaenigheyd  van  het  zelve,  het  welk  d 
Verwer  moet  verrigten.  Daer  zyn  Vervvers  ' 
■welke  veele  jaeren  dit  bad  bewaeren , en  k 
zelve  maer  en  voorzien  van  verich  Partei  en  11 
digo  volgens  dat  zy  hun  bad  moeten  bewerkerj 
andere  'zyn  ’er  ook  , de  welke  hun  bad  t’eer^ 
mael  verwyzen  en  vernietigen  , als  hunne  kui 
zes  ofte  zeven  mael  verwarmd  is’,  en  als  zy  gee!| 
Teinture  ofte  Verwe  meer  en  geeft.  Daer  eni 
alleenelyk  maer  een  gebruyk  dat  ons  kan  leer^ 
welke  van  deze  tw’ee  pratyken  de  berte  is : 
ondertuflehen  geloof  ook  dat  den  Lezer  met  1 
zal  van  het  zelve  gevoelen  zyn , dat  het  verni  .1 
"w^en  van  tyd  tot  tyd  der  Teinture  moet  voc 
brengen  veel  zuy verder,  levender,  varter 
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lelderder  koleuren  , als  de  kuyp  welkers  kragten 
’eenemael  zyn  uytgepiu.  Men  moet  daer-en- 
)Oven  nauwkeuriglyk  opletten  van  de  kuyp  niet 
:e  verwarmen  voor  aleer  dat  zy  van  haere  noodige 
{alk  voorzien  is ; want  zy  haer  in  het  verw'ttr- 
nen  terfiond  zoude  omkeeren , en  in  perykel  zyn 
wn  t’eenemael  bedorven  te  wezen  : dit  ongeval 
tan  ook  voorvallen  als  men  denkt  dat  ’er  kalk  ge- 
loeg  in  de  kuyp  is , en  dat  ’er  nogtans  te  weynig 
In  is ; daerom  , de  kalk  door  de  warmte  terdond 
vernietigd  zynde , is  de  kuyp  in  groot  perykel.  Is 
het  zaeken  dat  men  dit  ongeval  tydelyk  kan  voor- 
Scomen  en  bemerken,  de  remedie  hier  toe  is,  van 
de  zelve  kuyp  met  haere  noodige  kalk  te  voor- 
dien , en  niet  te  verwarmen  ’t  en  zy  dat  zy  eerft 
wel  gezonken  is. 

Als  men  de  kuyp  wild  ofte  moet  verwarmen  , 
men  moet  grootelyks  in  agt  nemen  dat  men  de 
paté  , dat  is  de  moer  ofte  den  Indigo  die  in  de 
kuyp  is , te  faemen  met  het  vogt  moet  in  den  ke- 
tel doen.  Ook  moet  men  letten  van  het  forneys 
niet  te  laeten  koken  ; want  alzf)0  zouden  alle  de 
volatile  ofte  vlugtige  geeden  , de  welke  tot  het 
werk  noodzaekelyk  zyn,  terdond  vliegen,  Daer 
zyn  nogtans  eenige  Ycrwers , de  welke  , in  het 
verwarmen  van  hunne  kuypen  , de  p^te  otte  den 
Indigo  te  faemen  met  het  vogt  niet  en  ydelen  uyt 
den  ketel  in  de  kuyp  , en  die  maer  den  Indigo 
in,  de  kuyp  en.  doen  als  de  zelve  in  het  w’erk  be- 
gint te  komen.  Deze  voorzigtigheyd  gebruyken 
zy  alleenelyk  maer  uyt  vreeze  van  llegten  uytval 
en  van  den  Indigo  te  verliezen  j doch  op  deze 
maniere  voordgaencie , en  kan  onmogelyk  den  In- 
digo noyt'zoo  wel  zyn  koleur  geven  ; want  men 
is  verpligt  van  de  kuyp  zoo  haeft  le  bewerken  als 
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zy  bequaem  is , om  den  tyd  der  warmte  niet  tij 
verliezen,  en  den  Indigo  zoo  korten  tyd  in'd. 
kuyp  met  het  vogt  vermengeld  zynde  , is  onbe: 
quaem  om  ten  vollen  zyn  koleur  te  geven  en  zi; 
t’eenemael  te  incorporeren  ofte  eenlyvig  te  raaei 
ken  , op  wat  maniere  dat  men  werkt  ofte  nie- 
Vervolgens  ’t  is  het  waerfchynelyklle , dat  hc; 
beter  , jae  noodzaekelyk  is,  dat  men  den  Indigj 
te  faemen  met  het  vogt  in  de  kuyp  beweegd  , e.'; 
dan  te  faemen  wel  onder-een  roerd  en  mengeld 
op  dat,  alles  gemengeld  en  gezonken  zynde  , d.: 
kuyp  met  goeden  uytval  mag  bewerkt  worden. 

=- :====SCgfg*;^=i!L^ 

Gemakkejyke  en  min  gevaerlyke  Reflexie  inil 
Holland  geplogen. 

3f^Aer  worden  aldaer  kuypen  gemaekt  diiil 
niet  noodig  en  hebben  verwarmd  te  wor: 
den  zoo  dikwyls  als  elders  geplogen  word  : mer: 
vind  dusdaenige  in  Vrankryk  en  Engeland.  He. 
opperde  deel , het  welk  buyten  de  aerde  daet 
zynde  van  dry  voeten  in  de  hoogde  , is  gemaek 
van  koper  : dit  kopere  werk  heeft  rondom  zif. 
een  kleyn  muerken  van  rood  (leen  , beginnend!' 
boven  het  hout  der  kuyp  , en  vyf  a zes  duymef 
argelclieyden  van  het  koper.  In  deze  tuflchetv 
plaets  gebruykt  men  braifen*,  ofte  kolen,  dewelke; 
men  in  brand  houd  ; waer  door  de  kuyp  langer 
tyd  warm  blyft , en  bequaem  is  om  zeer  wel  be- 
werkt te  worden  , zonder  dat  het  noodig  is  var: 
alle  andere  mceyte  en  perykel  te  hebben  om  de; 
zelve  te  verwarmen.  Maer , in  het  tegendeel 
zyn  deze  kuypen  wat  zekerder,  zy  zyn  ook  veel 
koitelyker  als  de  andere ; maet  zy  zyn  veel  ge* 
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inakkelyker,  voornaemendlyk  om  door  deze  kuy- 
pen  veel  klaerder  koleuren  voord  te  brengen  als 
door  de  andere , dewyl  zy  , uycerlyk  wel  gezon- 
ken zynde,  altyd  konnen  bewerkt  worden  , al  is 
het  zaeken  dat  de  koleuren  de  welke  geen  voed- 
l'el  en  bekomen  veel  flauwer  zyn  als  de  andere. 
Het  een  nog  het  ander  en  gefclüed  niet  aen  de 
algemeyne  kuypen , de  welke  van  tyd  tot  tyd 
moeten  verwarmd  , en  vervolgens  met  nieuw 
voedfel  voorzien  worden  ; deze  maeken  hunne 
koleuren  veel  dieper  ofte  bruynder  als  men  dik- 
wyls  wel  zoude  wenfehen , en  dit  ongeval  kan 
men  nouwelyks  ontgaen  , ’t  en  zy  door  de  kuyp 
meer  en  nieer  te  laeten  verkoelen  ; maer  alsdan 
en  zyn  de  koleuren  wederom  zoo  goed  , nog  zoo 
valt  , nog  zoo  levende  niet.  Doch  om  de  koleu- 
ren na  wenlch  te  maeken  in  en  door  de  gemeyne- 
kuypen,  zoo  is  het  beter  dat  men  bezondere  kuy- 
pen maekt , de  wehte  fterk  zyn  inPaltel,  en, 
flauw  in  Indigo.  De  reden  hier  van  is  , om  dat 
ze  alsdan  hun  koleur  veel  traeger  geven  , en  de 
klaere  koleuren  worden  met  meerder  gemak  ge- 
maekt. 

De  wyd-vermaerde  Heeren  van  Robhais , ofte 
hunne  naerzaeten  , hebben  in  hunne  Manufadture 
vier  Hollandiche  Kuypen  , welkers  diepte  is  van 
zes  voeten  : de  dry  voeten  en  half  in  de  hoogde 
zyn  van  koper,  en  de  twee  andere  voeten  en 
half,  de  welke  in  de  aerde  gegraven  zyn  , van 
lood  : den  diametre,  ofte  middelflreep  van  het 
onder-deel  is  van  vier  voeten  en  half,  en  den  ge 
ren  van  het  bovenfle  deel  in  koper  van  vyf  voe- 
ten en  vierduymen;  in  der  voegen  dat  zy  ontrent 
inhüuden  achttliien  oxhoofden  nats. 

De  kuyp  der  Pouéde  , de  welke  eene  Plant  is 
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die  in  Normaniiiën  groeyd  , en  in  het  Vlaemfch  : 
genaemd  word  Wou  we , ofte  Goude , ook  W eede 
en  Lutum-kruyd  , en  verichiid  in  geene  maniere 
van  de  Pa'iel-kuyp  om  de  zelve  te  ftellen  en  te 
bewerken  ; het  eenigfte  verfciiil  dat  ’er  tuflchen  de  i 
kruydeti  zoude  konnen  bemerkt  worden , is  dat 
de  Wouwe  van  mindere  is,  en  ook  minder  ; 
Jtoleur  voordbrengt. 

Men  maekt  nog  andere  kuypen  van  Indigo  , 
de  welke  in  hunnen  aenftel  ofte  bereydmaeking 
'zeer  eenvoudig  zyn : men  mengeld  tot  deze  kleyne 
werkflelling  maer  een  pond  Potaflche  met  een 
pond  Indigo  , en  men  doet  in  de  kuyp  ofte  den 
pot  eene  gelyke  quantiteyt , dat  is  te  zeggen  zoo 
veel  ponden  Potadche  als  ponden  Indigo  : maer  , 
gelyk  deze  knyp^n  ofte  potten  in  geen  gebruyU 
en  zyn  by  de  WoUe  verwers,  2100  en  zullen  wy 
bier  niet  voorder  van  handelen. 


uind^re  Kuypj'^an  Indigo. 

^Eze  word  koud  gemaekt , bekomt  haer 

' koleur  zonder  het  vuur  , en  word  ook 

boud  gebruykt  : dit  gefchied  in  dezer  voegen. 
Men  neemt  eene  pinte  fterken  Wyn-azyn  voor 
elk  pond  Indigo : deze  twee  Ingrediënten  laet  men, 
te  faemen  ti-ekken  vier-en-twintig  uren  op  de 
warme  aflche  : daer  naer , is  het  zaeken  dat  den 
Indigo  niet  t’eenemael  gefmolten  en  is , zoo  zal 
men  den  zelven  met  den  Azyn  in  eenen  n>ortier 
vry ven  , en  men  doet  .>er  van  tyd  tot  tyd  wat 
l/n’ae , ofte  Mans  Piflb  by , maer  geene  vatr 
vrouwen  , en  ook  wat  Mekrap  zeer  w'el  setrok-. 
k?n,  Als  deze  I.ngredienten  zeer  fyn  onder" elkan- 
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^eren  gemengeld  zyn  , doet  men  geheel  deze 
mengeling*  in  een  vat  ofte  tonneken , vervold  met 
Uriae,  ofte  Mans-Pin'e.  Deze  Blauw.kuypiszeer 
gemakkelyk  , zoo  om  te  bereyden  als  om  te  be* 
werken  ; want  , eens  bereyd  zynde  , blyft  zy 
bequaem  zoo  lang  tot  dat  zy  t’eenemael  is  uyt-. 
gewerkt ; zoo  dat  men  altyd  met  deze  kan  wer- 
ken , dger , in  het  tegendeel , de  andere  den  dag 
te  vooren  moeten  bereyd  gemaekt  zyn  , om  des 
anderen  dags  te  konnen  bewerkt  worden. 

Men  kan  ook  warme  kuypen  van  Indigo  mae-. 
ken  met  de  Pifiè  , en  dit  gelcliied  op  de  zelve 
maniere  gelyk  boven  gezeyd  is  van  de  koude ; 
doch , dewyl  deze  in  geene  Manufacturen  in  het 
gebruyk  en  zyn  , en  dat  de  gene  die  in  deze 
goefte  zyn  gemaekt  geweeft,  maalleen  gediend 
en  hebben  tot  voldoening  der  nieuwsluftige,  zoo 
ftel  ik  my  voor  , onnut  te  zyn  dit  voorder  te  be- 
Ichryven. 

Plet  is  een  gebruyk  binnen  Rouanen , en  in 
andere  Franfche  Steden  , van  het  blauw  koleur 
koud  te  verwerken  , nogtans  de  kuyp  zonder 
l/riney  ofte  Pille,  gefield  zynde,  en  inhaerecom- 
polltie  verichillende  aen  de  voorgaende  ; maer  in 
dusdaenige  kuypen  en  kan  men  anders  niet  ver- 
wen als  gaeren  en  katoen  zoo  dat  zy  geenzins 
en  konnen  dienen  voor  eenige  wolle  , ofte  wolle 
goederen. 

Ik  moet  nogtans  bekennen , dat  deze  foort  van 
kuypen  de  gemakkelyklle  zyn  , dewyl  zy  op 
merkelyk  minder  lyd  bereyd  en  bewerkzaem  zyn 
als  de  andere  , en  ook  dat  zy  geenen  den  min- 
ften  onaengenaeraen  geur  van  hun  en  geven ; ntaer 
men  moet  in  aendagt  nemen  , dat  , vvaer  het 
zaeken  men  wolle  Roöen  ofte  woUe  lakens  in  eent 
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kuyp  de  welke  gefield  is  met  Urine.  ^ ofte  Pide,’ 
Z('>o  küud  als  warm  , verwde  , dez,e  lloffen  ofte 
lakens  , niet  tegenitaende  dat  zy  volmaektelylc 
zouden  gevvaüchen  zyn  , altyd  zouden  blyveti 
behouden  een  deel  van  den  onaengenaemen  geur 
den  welken  de  Urine  , ofte  Piflè  , van  haer 
geeft.  Het  verfchil  dat  ’er  is  tullclien  deze 
B!aiiw-kuyp  en  de  voorgaende , beflaet  hier  in, 
dat  den  Indigo  van  oeze  kuyp  tot  een  zeer  fyti  | 
p'eder  gemaekt  is,  en  getrokken  in  dry  halve  i 
pinten  ilerk  water  , hier  door  veritaende  dry 
halve  pinten  van  de  flerkfte  looge  der  Zeepzie-  ' 
ders  , de  welke  eene  foort  van  looge  is  , ge- , ' 
maekt  van  Soude  en  levende  Kaik  , ofte  wel 
van  Potadche. 

Men  laet  aen  de  Natuurkenders  de  zorg  van 
te  geven  ofte  aen  te  totmen  de  neerllelyke  be-  I 
denking  van  de  onzigtbaere  kennis  der  blauwe  | 
Teinture  , in  de  welke  het  onmogelyk  is  eenig  1 
ander  blauw  te  gebruyken  , van  het  welk  de  1 
Schihlers  zig  zoo  voordeeliglyk bedienen,  gelyk  is  1 
het  Pruylfenlch  ofte  Berlyntch  Blauw , het  Azur  ! 
en  den  Outre  mer , ofte  eenige  andere  blauw  | 
koleur  gevende 'aerde  ; de  reden  hier  van  is  | 
naekt  genoeg  , vennids  deze  materiën  niet  en 
konnen  gedrongen  worden  in  de  zweet  - gatjens 
ofte  poriën  der  tloffe  , en  vervolgens  zeer  naell, 
ohe  wel  geheellyk  , ofte  ten  rihnlten  ten  deele 
hunne  koleuren  zouden  verhezen  ; ook  om  dat  ! 
zy  hun  niet  gevoegelyk  en  konnen  inlyven  ofte  1 
ondermengelen  met  de  zoute  vogten. 

Men  kend  dan  tot  deze  eeuwe  toe  maer 
twee  gewaden  ofte  planten  , de  welke  naer 
hunne  bereydmaeking  alleen  bequaem  zyn  om 
het  blauw  koleur  voord  te  brengen  , te  weten. 
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het  Pafiel  van  Laiiguedoc  , en  de  VouéJe  van 
Normandiëii. 

De  andere  plante  , waer  van  gehandeld  is  , 
word  den  ^dnil  genaemd  , den  welken  aenge- 
queekt  word  in  de  Ood-  en  Weit-lndién  , al- 
waer  men  dit  gewas  bereyd  maekt  , en  nae 
Europa  afltuerd  onder  den  naem  van  Indigo.  In 
de  bereydraaeking  van  deze  laetfie  plante  heb- 
ben de  Indiaenen  en  Amerikaenen  , de  welke 
iiyt  hunne  ingeborene  nature  veel  vernuftiger 
zyn  als  wy  , de  kennis  ontdekt  om  de  koleur- 
gevende  deelkens  van  dit  gewas  af  te  fclieyden 
van  de  onvoordeelige  en  geen  koleur  - gevende 
deelen  ; in  der  voegen  dat  de  Franfche  en  Spaen- 
fclie  Volkplantingen  , ofte  Coloniën  , hun  hier 
in  fliptelyk  naergevolgd  hebben  , en  hier  van 
gemaekt  een  aenzienelyk  voorwerp  van  den 
koophandel. 


e=::^===========^:i:a^ 

F'an  het  Rood. 

Et  Rood  is  , gelyk  ik  gezeyd  heb  , een 
JOL  van  de  vyf  moeder-  ofte  eerfte  koleu- 
ren  , en  word  van  de  Verwers  voor  z<x)daenig 
erkend,  In  de  groote  Teinture  zyn  ’er  vierder- 
leye  geflagten  van  Rood  , de  welke  het  Reun- 
fel  ofie  den  grond  zyn  van  alle  de  andere  : 
deze  roode  Koleuren  zyn  : I.  Het  Scliarlaken- 
greyn  , eertyds  genaemd  Franfch  Scharlaken  , 
en  alsnu  Venetiaenfgh  ; II.  het  Scharlaken  het 
welk  nu  in  ’t  gebruyk  is  , ofte  vuurig  koleur 
geeft  , en  alsnu  genaemd  word  het  Scliarlaken 
van  Gobelins;  III.  het  Cramoifi  ; IV.  het  Me-^ 
krap-rood.  Men  vind  ook  het  bleek  ofte  liali 
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Scharlaken  en  half  Cramoifi ; doch  deze  en  zyil 
maer  mengelingen  van  andere  roode  koleuren  , 
tle  welke  niet  en  moeten  , nog  en  mogen  er- 
' kend  worden  als  eygene  ofte  bezondere  koleu- 
ren. Het  Nacarat-rood  was  eertyds  erkend  van 
de  Groot-  en  Goed  - verwens ; maer  door  zyne 
kleyne  vafligheyd  ofte  zelfllandigheyd  is  het 
zelve  door  een  nieuw  Reglement  verboden  ge- 
weefl. 

De  roode  koleuren  zyn  in  hunne  behande- 
ling ofte  werkftelligmaeldng  zeer  verfchillende 
van  het  blauw  ; want  de  wollen  en  wolle  dof- 
fen en  worden  niet  onmiddelyk  ofte  immediate- 
!yk  in  de  Teinture  gedort  ofte  geworpen , maer 
zy  heeft  te  vooren  zeer  noodig  eene  groote  be- 
reyding  , de  welke  nog  aen  de  wolle  , nog  aen 
de  wolle  doffen  geen  koleur  en  geeft  , maer  die 
luin  bereyd  maekt  om'  de  koleuren  te  ontfangen 
van  de  koleur-gevende  ingrediënten.  Deze  be- 
reydmaeking  , gelyk  ik  te  vooren  alreede  ge- 
zeyd  heb  , word  genj^emd  Bouillon  , ofte  ko- 
kende Vogt  : zy  word  geraeynelyk  gemaeki 
van  zuuragtige  , zerpe  , ofte  bytende  vogten  , 
gelyk  zyn  den  Aluyn  , den  Wyn  - deen  , den 
Wyn-azyn  , het  derk  Water  , de  Zeker- waters. 
&c.  Men  gebruykt  deze  bereydmaekende  In- 
grediënten in  verfcheyde  quantiteyten  , volgens 
de  koleuren  en  de  ondermengehle  veranderingen 
de  w’elke  men  van  hun  wild  niaeken  : men  ge- 
bruykt ook  dikwyls  de  Galnoót  y en  zomwylen 
den  Alkali , ofte  fcherpagtig  Zout. 
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f^an  het  Scharlaken, 

vind  verfcheyde  foorten  van  Schaf- 
laken  , zoo  door  den  naem  , de  Janden 
als  door  de  vedcheydendheyd  der  koleuren , ge- 
lyk  alreede  geZeyd  is.  Het  Graen-  ofte  Zaed- 
Scharlaken  , van  oude  tyden  genaemd  het 
Franfcli  Scharlaken  , en  alsnu  het  Scharlaken 
van  Venetien  , is  en  word  gemaekt  van  eenen 
klomp  , ofte  naturelyke  by-een-gevoegde  maflè 
van  beelijens  , de  welke  nog  bloed  , nog 
vleefch  , nog  zeniiën  en  hebben.  In  Vrankryk 
worden  zy  genaemd  Kermés  : deze  worden  al- 
daer  en  in  Spaenjen  langs  de  gewetlen  van  Ali- 
kanten  en  Venetien  in  groote  menigte  verzae- 
meld.  De  koopluyden  , de  welke  die  koopen 
om  nae  deze  ofte  andere  landen  te  zenden  , 
weten  de  zelve  zeer  voordeeliglyk  te  bereyden 
in  dezer  voegen  i zy  worden  op  lynwaed  uyt* 
gefpreyd  , en  met  azyn  bevogtigd  , om  te  doo- 
den  de  wormkens  die  daer  in  zyn  , de  welke 
voordbrengen  een  rood  ftof,  dat  gedroogd  en 
gezift  word. 

Alswanneer  dat  men  nu  de  voorbereyding  der 
Teinture  wild  maeken  , men  laet  de  wollen  , 
wolle  lakens , ofte  flotfen  , ontrent  eene  halve 
ure  koken  in  water  , en  naer  dat  het  vogt  is 
Uytgedrupt  , men  fteld  een  koud  bad  , dat  is 
eenen  ketel  met  koud  water , in  het  welk  men 
een  vyfde  deel  moet  byvoegen  van^  het  Zeker- 
water  : dit  Zeker -water  is,  gelyk’gezeyd  is, 
eene  compofitie  van  Tarwe-zemelen  , de  welke, 
tn  het  water  gezoden  zynde , men  laet  zinken 
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voor  bet  gebruyk.  Van  dit  Zeker-  ofte  Zemel- 
water  moet  een  vyfde  deel  van  het  water  ofte 
vogt  zyn  te  faemen  gevoegd  met  het  koud  wa- 
ter : hier  by  Word  gevi^egd  vier  ponden  Room- 
ichen  Aluyn  , niet  fyn  gebroken  , en  twee  pon- 
der. rooden  Wyniieen  ; dit  alles  laet  men  te 
faemen  koken  , en  kokende  , beweegd  men  ter- 
llond  het  laken  , de  wolle  , ofte  wolle  ttoffen 
in  dit  kokende  vogt , het  zelve  hier  in  laetende 
den  tyd  van  twee  uren  , groote  Z'Tg  draegendè 
van  zonder  ophouden  altyd  de  wolle  , de  la- 
Itens , ofte  doffen  met  de  Roer  - dokken  onder 
elkanderen  in  en  met  het  vogt  te  roeren. 

Meii  moet  diptelyk  opmerken  , dat  ’er  zom- 
wylen  eenige  ongevallen  zynde  , men  ligtelyk 
de  zelve  kan  en  moet  verbeteren  ; want  den  ke- 
tel ofte  het  bad  , in  het  welk  den  Aluyn  ge- 
ftort  IS , zig  bereydetuie  om  te  koken  , zal  het 
vogt  zig  zom wylen  verheffen  boven  den  ketel 
en  buyien  den  zelven  uytbrobbelen  : dan  moet 
men  teiftond  het  Spreek-woord  gebrayken  selyk 
gezeyd  is  : ^batire  Ie  Bouillon  , dat  is het 
Koken  zyne  kragt  benenten  , door  liet  initorten 

i"  bad“t:::gf’ 

Naer  dat  men  de  ftoflè  , de  wolle  , ofte  wolle 
lakens  twee  uren  gekokt  heeft  in  het  bad  men 
neemt  ze  uy.  het  zelve  , en  men  laet  ze’  ve " 
zypen  ohe  uytdruppen  , en  men  moet  deze  een 
«^ynig  uytdouwen  , ofte  uytvringen  ; zy  w^" 

n dan  in  zakken  van  lynwaed  gedaen  en 

men  laet  ze  m eene  koele  plaets  vyf  a zes’da 

wat  meer  liggen  : aengaende 

men  he  1,^"  “Ikenelyk  op  , en 

men  laet  deze  op  ftokuen  , koorden  , ofte  rae- 
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men  uytdruppen.  üezen  lyd  dat  men  de  wollen 
ofte  wolle  ftolfen  zuo  nat  zynde  laet  ruften  vtior 
aleer  men  de  zelve  bewerkt  , diend  om  de  zilt- 
agtige  vogten  meer  en  meer  te  doen  indringen 
in  de  materiën  de  welke  door  de  koleur-gevende 
ingrediënten  moeten  geverwd  worden ; nog  deze 
materiën  en  zouden  geenzins  het  koleiir  aenne- 
men  , waer  het  zaeken  zy  droog  waeren. 

Naer  dat  de  wollen  ofte  ftoffen  zoo  nat  zynde 
vyf  a zes  dagen  geruft  hebben  , zyn  zy  in  volle 
beqtiaemheyd  om  de  koleuren  te  ontfangen.  Men 
maekt  dan  een  koud  bad  bereyd  , volgens  de 
qnantiteyt  der  wolle  ofte  ftoffen  de  welke  men 
wild  verwen  ; en  zoo  haeft  als  het  forneys  ofte 
den  ketel  begint  zoo  warm  te  worden  als  den 
thé  , ofte  het  thé-water , het  welk  men  zonder 
zig  te  branden  kan  drinken  , zoo  doet  men  in 
den  ketel  voor  elk  pond  wolle  ofte  ftoffe  , die 
moet  geverwd  worden  , twaelf  oneen  Kermés  , 
ofte  Alkermes ; maer  is  het  zaeken  dat  men  een 
al-overtreft'ende  Scharlaken-koleur  wild  hebben  , 
zoo  moet  men  wat  meerdere  quantiteyt  Kermés 
gebruyken  ; het  welk  men  ook  moet  doen  , is 
het  zaeken  dat  den  Kermés  ofte  wel  te  oud  is , 
ofte  verftorven. 

In  deze  gefteltenis  moeten  de  wolle  , ofte  de 
ftoffen  , eene  volle  ure  koken  , waer  naer  men 
de  zelve  uyt  het  bad  neemt  om  wel  te  laecen 
verzypen  , naer  zeer  goede  zorg  gehad  te  heb- 
ben van  de  goederen  ten  tyde  dat  zy  in  het 
kokende  bad  waeren  zeer  wel  te  roeren  , op 
dat  de  verwe  in  alle  plaetfen  gelykelyk  haer 
uytwerkfel  zoude  doen  , en  ook  om  het  perykel 
te  ontgaen  van  het  aenbranden.  Hier  naer  zal 
men  de  geverwde  goederen  bewegen  tot  de  ri- 
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viere  , ofte  andere  kuypen  , om  gewafllchèrt  ttJ 
worden.  I>aer  zyn  ’er  zoramige  , de  welke  ^ 
voor  dat  zy  de  geverwde  goederen  tot  dé  ri- 
viere  ofte  andere  kuypen  bewegen,  de  é;elve  in 
een  bad  ftelien  met  lauw  water  , in  het  welk 
zy  mengelen  eene  kieyne  quantiteyt  zeep  •:  dit 
maekt  het  koleur  glanfig  , maer  het  rood  word 
wat  hoog. 

Men  maekt  een  Scharlaken  ^ dat  heeft  den 
naem  van  half  graen  ofte  grain , en  dit  is  het 
gene  waer  toe  men  de  helft  Kermes  gebruykt  > , 
en  de  andere  helft  Mekrap.  Deze  mengeling  van 
den  Kermés  en  Mekrap,  is  een  vaftltaende  en  on^ 
veranderlyk  koleur  ; maer  het  is  een  weynig  op  • 
het  Bloed  - koleur. 

Men  moet  ih  aéndagt  nertien  , dat  de  quanti-- 
teyt  der  ingrediënten  de  welke  gebruykt  worden  i 
tot  het  verwen  van  alle  ftoflfen  in  het  algemeyn 
Zoo  aenzienelyk  niet  en  moet  zyn  aengaende  het 
gewigt  der  gemaekte  ofte  gefabriqueerde  ftoffen  j. 
als  voor  de  gefponnen  wolle  , of  de  gene  op , of 
van  de  fchaep-vellen  is , om  dieswille  dat  de  ge-- 
flotentheyd  der  geweefde  goederen  belet  dat  de* 
Teintare  zoo  inniglyk  niet  word  ingedreven  ^ ert' 
daerom  en  is  het  zoo  noodig  niet  voor  de  ge— 
maekte  ftoffen  ^ dat  zy  nat  zynde , zoo  lang  moe- 
ten ruiten  gelyk  de  ongemaekte  goederen  : daerom 
kan  men  hun  , noodzaekelyk  zynde  , des  ande- 
rendags , nog  nat  wezende,  tot  de  verwe  bewe- 
gen. 

Door  de  ondervindingen  die  genomen  zyn  van 
het  Grain-  otte  Kermés  - Scharlaken  , moet  men 
opentlyk  bekennen  dat  ’er  geen  beter  nog  valt* 
ftaender  koleur  en  is  j want  het  zelve  nog  door 
de  gun  ofte  dikwyls  erhaelde  koking  niet  en  is  bc- 

fchaedigd 
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rctraedigd  geweell , en  dat  het  zoo  vaftflaehde  i* 
als  het  alderbelte  Blauw  waer  van  wy  gehandeld 
hebben  ; en  daer-en  tuflchen  , niet  tegenllaende 
de  valtllandigheyd  van  den  Kermes  , ^en  is  hy 
riouwelyks  in  eenigè  landen  meer  in  liet  gebruyk» 
’t  en  zy  binnen  Venetien.  De  goufte  van  dit  ko- 
leur  fchynt  i’eenemael  veranderd  te  zyn  federt 
dat  men  bekomen  heeft  de  wetenfehap  van  het 
vuuragtig  Scharlaken  te  maeken.  Men  naemd  alsnu 
dit  Grain-  ofte  Kermés  - Scharlakeh  ■,  ofte  Bloed-* 
koleur.  Niet  tegenflaende  de  groote  vbordeelen 
die  dit  koleur  heeft  boven  de  andere  ; want  het 
^ en  word  nog  zwart , nog  het  en  vlekt  niet , en 
I als  het  door  eenige  vettigheyd  gevlekt  word,  men 
, kan  deze  vlekken  uyt  doen  zonder  het  zelve  in 
eenige  deelen  te  befchaedigen.  De  eenigfte  reden 
dat  het  zelve  nouwelyks  in  het  gebruyk  is , is  > 
dat  de  mode  veranderd  is , en  deze  reden  fchynt 
alle  'de  andere  te  overtreffeni 
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vuurig  Scharlaken,  eertyds  békend  on- 
iJïjJi  der  den  naem  van  Hollandfch  Scharlaken^ 
en  alsnu  het  Scharlaken  van  Gobelins  , is  het  al- 
derfchoonüe  en  alderglinfierenlle  koleur  van  ge- 
heel de  Verw  - konft.  Het  is  ook  het  alderkode- 
lyklie  en  een  van  de  aldermoeyelykfle  om  tot  zyno 
volmaektheyd  te  brengen ; men  kan  zelfs  nouwe- 
lyks voorfchryven  waer.in  het  ftip  van  haere  \ol- 
maektheyd  gelegen  is  j want  onafhangelyk  van 
de  verfcheydene  goullen  der  menfehen  in  het  ver- 
kiezen van  de  koleurén , zoo  zyn  ’er  ook  gene- 
tale  üfte  algenieyne  , om  zoo  tQ  fpveken  ^ 
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de  welke  op  zommige  tyden  meer  na  de  Tnode 
zyr\  als  op  andere  tyden  : ’t  zyn  dan  de  koleuren 
van  en  volgens  de  ntode  de  welke  de  volmaekte 
gensenid  worden.  In  oude  tyden  was  men  ten  iiyt- 
terften  voldaen  van  het  vol  en  diep  Scharlaken  , 
welkers  koleur  de  ooge  van  den  menfch  ligtelyk 
konde  verdraegen  ; maer  hedendaegs  wild  mefl 
dat  het  ondermengeld  is  met  een  oranje  - koleur  , 
vol  van  flikkeremie  vuurigheyd , welkers  glanzig- 
heyd  de  ooge  van  den  menlch  moeyelyk  kan 
verdraegen.  Men  zal  hier  niet  vonniflen  welke 
van  deze  gouden  moet  voorgedeld  worden , maer 
men  zal  ftiptelyk  aentoonen  de  fondementele  ma-" 
riere  om  het  zelve  te  maeken , en  ook  van  alle 
nuanden  of  veranderlykheden. 

De  tamme  of  aengequeekte  Cochenille,  - de 
welke  onder  haer  geflagt  de  alderbefte  is  die 
men  kan  bekomen , is  het  alderbezonderde  ingre- 
diënt van  dit  fchbon  en  flikkerende  koleur;  heb 
te  VOO  ren  het  verfchil  aengetoond  dat  ’er  is  tuf- 
Ichen  de  tamme  en  wilde  Cochenille,  daerom 
cn  zal  ik  hier  niet  voorder  van  handelen. 


Het  is  genoeg  van  te  zeggen  dat  ’er  niet  eenen 
\ ervv-meefler . en  is  , of  hy  heeft  een  particulier 
ofte  bezonder  geheym  voor  het  Scharlaken- 
koleur  , en  den  eenen  fleld  het  zyne  verre  voor 
het  gene  van  eenen  anderen  i nogtans  den  "oe- 
denuytval  hangt  alleenelyk  af  van  de  verkiezing 
der  Cochenille  , van  het  water  het  welk  hier  toe 
noodig  IS,  en  van  de  maniere  van  de  dillolutie, 
dat  IS  de  fmelting  van  het  Thin  , om  het  zelve ' 
m bereyden  en  te  brengen  tot  eene  vloeyende' 
fxofle  : dit  umrd  by  de  Verw-meeliers  genaemd 
d:  compofitie  voor  het  Scharlaken 
Gelykerwys  dat- het  door  deze  eompoütie  is  dat: 
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meh  het  levende  en  vuurig  koleiir  geeft  van  hec 
Scharlaken,  het  welk  zonder  dit  zuuragtig , zerp 
en  Icherp  bytende  vogt  een  naturelyk  Cramoifi- 
koleur  zoude  voordbrengen  , zoo  gae  ik  gevol- 
gendlyk  de  maniere  van  deze  compofitic  voor- 
fchryven  ten  beften  en  zekerften  dat  dit  kan 
gelcfiieden. 

Men  moet  nemen  acht  oneen  fpiritüs  ©fte  geeft 
van  Nitre  , Zout-fteen  , ofte  Salpeter , den  wel- 
ken altyd  zuyverder  is  als  het  gemeyn  fterk  Wa- 
ter van  leegen  prys , gemeynelyk  in  ^t  gebruylc 
by  de  Verwers : men  verzwakt  ofte  verflouwd 
dit  fcherp-bytende  vogt , met  daer  op  ofte  by  te 
I gieten  acht  oneen  Rivier-water  , gefiltreerd , dac 
is  door  een  grauw  papier  geloopen  : hier  in  iaet 
men  fmelten  een  weynig  feffens , beftaende  in  de 
quantiteyt  van  eene  halve  once  Sel  - Ambioniac  > 
van  het  alderwitfte  * tot  het  ma,eken  van  Régal- 
water,  om  reden  dat  den  Nitre  alleen  onbequaem 
is  om  het  Thin  te  diflolveren  ofte  te  fmelten  : en 
eyndelyk  , men  voegd  ’er  maer  alleenelyk  by 
twee  vieréndeelen  loods  , dat  is  twee  gros  in  ge- 
wigt , Salpeter  van  het  derde  koklèl  , in  .hec 
Franfch  gezeyd  la  troijième  cuite.  Men  zoude  die 
laeifte  konnen  agterlaeten  ;^maer  men  heeft  on- 
dervonden dat  het  diend  voor  de  vereeniging  der 
koleuren  ^ dat  is. te  zeggen,  om  de  koleuren  alom 
gelykeiyk  te  doen  houden. 

Men  mengeld  in  dit  voorgefchreven  Régal- 
water  eene  once  Engelfth  Thin  in  traenen  , dac 
is  en  larmes , dat  te  vooren  in  aaedekens  olte 
graentjens  gemaekt  is , het  welk  geJehied  als  het 
Thin  gefntblten  is  , en  dat  men  dit  van  zekerö 
hoogde  laet  vallen  in  koud  water:  maer  om  deze 
graengens  te  doen  fmelten  in  het  voorgezeyde 
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vogt , men  werpt  maer  een  graentje  fefTens  hier 
in  , wagtende  tot  dat  de  eerfte  gelmolten  zyn 
voor  aleer  men  andere  in  het  zelve  vogt  werpt  , 
ten  eynde  van  te  ontgaen  het  verlies  van  de  roode 
dampen , de  welke  zig  in  groote  menigte  verhef-  • 
fen  , en  die  zig  zonden  verliezen  , waer  ’c  dat 
de  fmeking  van  het  Thin , ofte  de  minerale  Berg- 
ftoffe  , te  ras  gefchiedde.  Deze  dampen  moet 
men  wel  bewaeren  en  in  agt  nemen  , want  zy 
cene  fchoone  levendigheyd  èn  glans  geven  aeti 
het  koleui\ 

Dit  gebruyk  en  deze  maniere  van  doen  over- 
treft de  maniere  van  de  andere  Verwers  , de 
welke  terftond  hun  fterk  Water  gieten  op  het 
gegraend  Thin  , en  wagten  tot  dat  het  Thin  met 
het  fterk  Water  eene  gMote  gifting  ofteopryzing 
geeft,  voor  aleer  zy  het  gemeyn  Water  gebrny- 
ken  om  de  dan'tpen  te  verbauwen  ; maer  als  het 
Thin  met  weynig  feftens  gefmolten  is , zoo  is  de 
noodige  compofitie  tot  het  Scharlaken  in  eene 
groote  volmaekiheyd  , en  het  vogt  heeft  een 
fchoon  koleur , zonder  eenige  vuyle  dikkigheyd , 
ofte  zwart  grond-zop. 

Daer  zyn  verfcheyile  Verw-oefienaers  de  welke 
hunne  compofitie  op  eene  andere  maniere  berey- 
den  ; zy  doen  terltond  in  eenen  hard-gebakken 
pot  (gelyk  de  bottel-kannekens.)  met  eene  wyde  : 
opening  twee  ponden  Sel , ofte  Ammoniac-zout , 
twee  oneen  fyn-gemaekte  Salpeter , en  twee  pon- 
den in  kleyne  bollekens  gemaekt  ofte  gegoten 
Engelfch  Thin  , maer  nog"  beter  Vylfel  ofte  Af- 
draeyfel  van  Thin  , om  reden  dat , alswanneer 
het  gefmolten  Thin  in  koud  water  tol  kleyne  bol-  i 
lekens  gegoten  is,  men  een  dcelken  van  ditl'hin  | 
zal  in  Kalk  veranQ;;rd  vinden , het  welk  noyt  en  i 
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fmelt : zy  wegen  ook  gemeynelyk  vier  ponden 
Water  in  eene  kanne  in  ’t  bezonder  , en  gieten 
hier  van  een  kleyn  pintjen  by  Je  mengeling,  de 
welke  in  den  hard-gebakken  pot  is ; hier  by  gie- 
ren zy  ook  een  pond  en  half  genieyn  fterk  Water, 
het  welk  eene  zeer  groote  giding  ofte  opryzing 
veroorzaakt : zoo  haeft  deze  koking , de  welke 
door  het  flerk  Water,  veroorzaakt  is,  ophoud, 
zoo  voegen  zy  daer  nog  zoo  veel  fterk  Water 
by,  korten  tyd  daer  naer  wederom  een  pond 
lierk  Watbr,  en  hier  by  voegen  zy  den  oVer- 
Ichot  van  het  geineyn  Water  dat  zy  in  ’t  bezon- 
der gehouden  hebben  : daer  naer  ftoppen  zy  zeer 
digt  den  pot  daer  deze  Ingrediënten  Jn  zyn  , en 
laeten  dit  tot  den  volgenden  dag  ruften. 

Men  kan  ook  dv  Salpeter  en  hetSel-Ammoniae 
fmelten  in  fterk  Water,  voor  aleer  men  het  Thin 
hier  by  voegd  ; het  welk  voor  dustlaenige  werk- 
luyden  het  zelve  uytwerkfel  doet  , en  ik  moet 
bekennen  dat  deze  gouftö  van  de  twee  de  befte  is. 
Andere  wederom  zyn  ’er , de  welke  het  gemeyn 
terftond  mengelen  met  het  fterk  Water,  en  deze 
mengeling  gieten  zy  op  het  Thin  en  het  Sel- 
Ammoniac. 

Den  dag  naer  de  bereydmaeking  dezer  Com- 
prfitie , dan  begint  men  de  koking  van  het  Schar- 
laken in  ’t  werk  te  ftellen , het  welk  ge»n  gelyk 
en  heeft  met  het  gene  daer  men  eerft  van  heeft 
gehandeld.  Dit  gefchied  op  de  volgende  wyze.  ’ 

Voor  een  pond  Wolle  , bfte  wolle  Stofte,  ge- 
hruykt  men  in  een  kleyn  ketelken  de  quantiteyr 
van  twintig  pinten  klaer  Rivier-water , doch  geen 
Put-  ofte  Bron-water , en  zoo  haeft  het  Water 
redelyk  heet  is , men  werpt  in  het  zelve  twee 
cncsn  zeer  fyn-gemaekten  Wyn-fteen  a eneea 
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gros  en  half  C dat  is  een  vierendeel  loods  en  half) 
gedampte  fyne  en  gezifte  Cochenille  : alsdan 
jaegd  men  het  vuer  wat  meer  aen , en  zoo  haeft 
als  het  bad  zig  tot  het  koken  bereyd  , men  dort 
in  het  zelve  twee  oneen  van  de  voorgemelde 
Compofitie.  Dit  fcherp-bytende  vogt  veranderd 
terdond  het  koleur,  het  welk,  te  vooren’Cra- 
moifi  zynde  , terdona  aenneemt  een  Slagader- 
bloed- koleur. 

Zoo  tas  als  het  bad , ofte  den  grooten  ketel , 
aert  het  koken  is^,  men  beweegd  ’er  terdond  de 
■wolle  ofte  het  laken  in , het  welk  beyde  te  voo- 
ren  moet  in  heet  water  natgemaekt,  uytgedrupt 
en  uytgevrongen  zyn  : men  behoord  alsnu  de 
aldergrootde  zorg  te  hebben  om  zonder  verdroyd-, 
beyd  ten  tyde  dat  de  wolle , ofte  het  laken,  ofte 
de  dode , in  het  bad  is,  onophoudelyk  te  roeren  ; 
en  men  moet  de  goederen  den  vollen  tyd  van 
cene  ure  in  den  ketel  laeten  zieden  zonder  angd  , 
hier  by  voegende  nog  eene  goede  halve  ure , 
■voor  de  welke  den  Schryver  verantwoord  , die 
hier  van  de  levende  experientie  genomen  heeft ; 
iiaer  welk  verloop  van  eene  ure  en  half , me»  i 
neemt  de  goederen  uyt  het  bad,  men  vringt  deze  i 
?iagtjens  uyt  , en  men  fpoelt  ze  in  zuyver  koud 
water. 

Uyt  dit  bad  komende  , is  het  koleur  van  Ie-  i 
vendige  en  vuiirige  vleeibhagtigheyd , volgens  de  - 
kragt  ofte  hoedaenigheyd  der  Compofitie  en  de-l 
ongefpaerzaemheyd  ‘der  Cochenille.  Naer  deze  i 
werkiielling  zult  gy  ondervinden  dat  al  de  kragt  j 
en  de  ziel  van  het  koleur  zig  vereenigd  en  v?Jt-  j 
gehegt  heeft  aen  de  doften  , zoodaeniglyk  datt 
heij  vogt  hèt  welk  in  den  ketel  overblyft , bynaer 
SoQ  klaèr  is  als  het  gemeyn  water.  Deze  werlc-H| 
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ftelling  naemd  men  het  kokfel  van  het  Scharla- 
ken , en  de  eerde  bereyding  die  men  doet  tot 
het  verwen.  Deze  voorbereyding  is  ganlch  nood- 
zaekelyk  , zonder  de  welke  de  verwe  der  Coche- 
nille haer  vereyfcht  koleur  zoude  weygeren  tc 
geven., 

Om  alsnu  het  werk  voordeelig  en  na  wenich  te 
vervoorderen  en  te  voltrekken  , men  bereyd  een 
nieuw  bad  van  zuyver  klaer  Water ; want  de 
deugd  van  het  Water  werkt  uyt  der  maeten  veci 
mede  tot  de  volmaektheyd  van  het  Scharlaken. 
Voor  eerft  doet  men  in  het  bad  eene  halve  once 
wit  Styfsel,  ofte  Ameldonk , en  zoo  liaed  dat  het 
bad  wat  heeter  is  als  het  Thé- water  dat  men 
drinkt  , men  voegd  ’er  by  zes  ‘gros  C dat  xs  zes 
vierendeelen  loods)  Cochenille,  zeer  tyn  gemaekc 
en  gezift.  Een  weynig  voor  dat  het  bad  hokt  , 

• giet  men  in  het  zelve  twee  oneen  van  de  boven- 
gemelde Compofitie  ; dan  veranderd  het  baa  ter- 
dond  van  kyleur  , gelyk  de  eerlle  reyz*. 

Naer  den  eerden  zwalp  van  het  kolde  , Dc- 
weegd  men  de  wolle  ofte  doften  in  den  ketel , 
men  roerd  deze  zonder  ophouden  » gelyk  de 
eerde  reyze , en  men  laet  de-  zelve  koken  ten 
tyde  van  eene  ure  en  half;  waer  naer  men  de 
zelve  uytvringt  en  beweegd  tut  da  »«ere  ot « 
hier  toe  bereydde  kuypen  , om  gewaflehen  « 
worden  ; en  alsdan  heeft  het  Scharlaken  van  Go- 

belins  zyne  alderfchoonde  ' irpnoee 

Voor  een  pond  wolle  ofte  ttofte  « het  g 
zaem  te  gebruyken  eene  once  Cochenille  ora  « 
aldervolnWtlle  koleur  te  geven  . 

lyk  als  men  het  zaèken 

nauwkeuriglyk  beichreven  is.  htihben 

aica  het  kolsur  vesl  dieper  wenft.hte  u hwböcn. 
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jTien  ffinet  maer  een  gros  of  twee  meer  Cochenille 
gebruyken  ; maer  gaet  men  Uier  boven  , het  ko- 
ieur  zal  verdooven  t^n  zyne  vuurigheyd  verliezen, 

~ -f 

F'an  het  Cramoijï. 

0 

Et  Cramoifi  is , gelyk  ik  te  vooren  ge- 


i^eydheb,  het  eygen  en  naturelyk  koleiir 
van  de  Cochenille , ofte  wel  het  gene  zy  aen  de 
wolle  geeft , gezoden  zynde  met  den  Aluyn  en 
den  Tartre , het  welk  het  algemeyn  en  gew'oone- 
lyk  koklèl  is  voor  alle  koleuren.  De  raaniere  die 
gemeynelyk  in  ’t  gebruyk  is  voor  de  gefponnen 
ivolle , is  bynaer  de  zelve  voor  de  lakens  , gelyk 
vy  hier  naer  zullen  aentoonen. 

Men  mengeld  in  den  ketel  twee  oneen  en  half 
Aluyn  en  eene  on^e  en  half  witten  Wyn-rteciX 
voor  elk  pond  Wolle  : zoo  ras  alles  begint  te 
koken  , men  dompeld  al  de  Wolle^in  den  ketel , 
en  men  roerd  deze  geftaediglyk , de  zelvelaetende 
twee  uren  koken  : men  neemt  ze  dan  naer  deze 
twee  uren  uyt  den  ketel,  men  vringt  ze  ligtelyk 
wyt  , men  doet  ze  in  eenen  2iak,  en  men  laet  ze 
cenige  dagen  in  eene  koele  placts  liggen  , gelyk 
gezeyd  is  noodig  te  zyn  om  dq  Scharlaken-verwo 
te  ontfangen. 

Om  deze  goederen  te  verwen  , men  maekt  een 
koud  bad  bereyd  , in  het  welke  men  ftorc  voor- 
elk  pond  wolle  eene  once  Cochenille  : en  zoo  ras 
het  bad  wat  meer  als.  thé  heet  is , en  dat  het 
?elve  bereyding  maekt  van  te  koken » men  moet 
de  wolle  daer  in  Herten , altyd  roerende  den  tyA 
van  eene  ure  , naer  welken  tyd  men  de  zelve 
vy^neemt  qn  uytvrin^t  , om  in  de  riviere  ofte 
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andere  kuypen , met  water  voorzien  , gewaflchèn 
te  worden. 

Is  het  zaeken  men  hier  van  een  vervolg  wild 
maeken  , en  dat  men  vele  nuafiden  ofte  ver- 
lcheydendh&.len  der  koleuren  wild  voordsbren- 
gen  , men  moet  alsdan  te  werk  gaen  gelyk  het 
gezeyd  is  van  het  Scharlaken  , dat  is  te  zeg- 
gen , dat  men  maer  de  helft  van  de  Cochenille 
en  gebriiykt , eh  zoo  zal  men  gevolgenJlyk  de 
verlQheydehdheden  der  koleuren  , . te  weten  het 
een  naer  het  ander  , trekken  , met  de  goederen 
langer  in  het  bad  te  laeten  , zelfs  laeten  ver- 
ragten  , in  agt  nemende  dat  men  altyd  moet 
j beginnen  van  de  bleeke  koleuren  om  tot  de 
diepe  te  komen.  Men  niaekt  ook  nog  andere 
zeer  fchoone  Cramoifiën,  met  de  wolle  te  koken  ge- 
lyk gezeyd  is  van  het  Scharlaken*,  te  weten  door 
eene  tweede  koking,  daer  by  voegende  twee  on- 
een Aluyn  , en  een  once  Wynfteen  voor  elk  pond 
wolle  ; in  dit  kokfel  laet  men  de  woUe  ten  tyde 
van  eene  volle  ure  ; men  bereyd  dan  een  koud 
bad  , in  het  welk  men  Hort  zes  gros  , dat  is  zes 
vierendeelen  loods  Cochenille  , voor  ider  pond 
wolle.  Naer  eene  ganfehe  ure  in  het  bad  geweeft 
te  hebben  , men  neemt  de  wolle  uyt , en  men 
beweegd  ze  in  een  ander  bad,  gefield  met  Soutle 
cn  Sel-Ammoniac.  Op  deze  raaniere  maekt  men 
Ook  vele  verfcheydendheden  van  Cramoifi  , de 
welke  zeer  aengenaem^zyn  door  het  verminderen 
van  de  Cochenille.  Men  moet  ook  ftiptelyk  in 
aendagt  nemen  dat  men  noyt  meer  als  zes  gros 
Cochenille  en  gebruykt  tot  elk  pond  wolle , om 
reden  dat  men  in  het  eerde  kokfel  van  het  Schar- 
laken maer  een  gros  en  half  en  gebruykt  voor 
4üer  pond  wolle. 


^4 
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Men  kan  insgelyks  het  zelve  uytw’erkfel  b^ko■ 
men  door  het  gebruyk  der  wilde  , in  plaets  van 
de  tamme  ofte  fyne  Cochenille , en  liet  koleur  en 
is  niet  min  aengenaem  , mids  dat  men  merkelyk 
meer  Cochenille  gebruykt  als  dat  men  zoude  moe^ 
ten  gebruyken  van  de  fyne.  De  reden  is  aenge- 
toond , te  weten  , om  dat  vier  deelen  der  wilde 
Cochenille  maer  zoo  veel  uytwerkfel  en  doen  ais 
een  deel  fyne. 


========:s====^':ïl^.=====r=====- 

Het  Scharlaken  van  de  Gomme-Lak. 


En  kan  insgelyks  het  rood  koleur-gevend«  i 


iric  deel  van  de  Gomme-Laque  gebruyken  tot  | 
het  maeken  van  Scharlaken  ; en  al  is  het  zaeken 
dat  dit  koleur  niet  rtiptelyk  zoo  glanzig  is  als  het  ; 
Scharlaken  het  welk  door  de  C<3cheniHe  gemaekt  j 
is;  het  heeft  dit  voordeel,  dat  het  merkelyfc  I 
ftandvadiger  is. 

De  Gomme-Laque,  de  welke  onder  haer  ge- 
fagt  van  de  grootlle  agting  is  voor  de  Teinture 
is  de  gene  die  men  bekomt  in  takskens  ofte  ftoks-- 
kens,  om  dat  deze  vele  goede  hoedaenighedeti! 
heeft.  Men  moet  onder  dit  goed  geHagt  uyikiezeni 
de  gene  in  roodigheyd  de  andere  overtreft  , niec: 
in  den  uytwendigen  fchyn , maer  volgens  den  in- 
wendigen  : den  gene  die  uytwendig  zig  vertoondl 
met  een  glinderig  bruyn.-  rood  koleur  ,4s  onfael- 
baer  inwendig  van  een  onberifpelyk  rood  koleur : 
zommige  Konft-werkers  gebruyken  dezen  zeerfyti- 
geftamt  in  lynwaedde  zakskens  befloten  , om  de.' 
doffen  te  verwen ; maer  my  dunkt  dat  deze  rm- 
niere  berifpelyk  is;  want  gemeynelyk  doordringt 
het  vet  zap  ofte  harlt  vun  deze  gomme  zig  doot. 
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de  ‘opening  des  lynwaeds,  het  welk  fmiltendo 
door  liet  koken  , zig  met  het  water  zeer  Icliae- 
delyk  ondermengeld  in  den  ketel,  en  zig  zoo 
valt  kleeft  aen  de  lakens  ofte  ftotfen  , dat  men 
genoodzaeki.  is  dezen  lymagtigen  harft  , met' 
groote  fcliaede  der  lakens  ofte  ftoifen  , met  meden 
af  te  krabben.  Andere , die  beter  peyzen  , ftooten 
deze  gomme  tot  een  fyn  poeder  , en  laeten  dit 
zieden  in  water  , en  naer  dat  de  gomme  al  haer 
koleur  gemeyn  gemaekt  heeft  aen  het  water, 
laeten  dit  koud  worden  , ‘en  alzoo  zinkt  alle  de 
vettigheyd  en  hard  op  den  grond.  Alsdan  giet 
men  zagtjens  het  gekoleurt  water  af;  in  deze  gel 
fteltenis  zynde,  laet  men  dit  gekoleurt  water  in 
de  locht  vervliegen  ofte  uytdampen  , alwaer  hec 
eenen  dank  aenneemt ; en  zoo  haeft  het  zelve 
zyne  behoorlyke  dikte  ofte  confidentie  genomen 
heeft,  zoo  lyvig  als  Marmelade,  dunnen  Kaes  , 
ofte  Rob  van  Vliender-bezien,  dan  bewaerd  men 
deze  materie  in  zuyvere  vaten.  Op  deze  wyze  is 
het  zeer  moeyelyk  voor  te  fchryven  de  diptalyke 
quantiteyt  die  men  moet  gebruyken : dit  is  de 
oorzaek  dat  men  lang  gezogt  heeft  nae  eenen 
middel  om  deze  Teintureoüd  Ver  we  te  bekomen, 
afgefcheyden  van  haere  fchaedelyke  vettigheyd. 
Om  niet  verbonden  te  zyn  zoo  groote  hocveelheyd 
door  de  locht  te  laeten  vervliegen  ofte  uytdani- 
oen  , wenfchende  alleen  het  poeder  ofte  ftof  van 
liet  zelve  te  bekomen. . 

Om  den  alderbeden  uytval  hier  toe  tc  hebben, 
en  die  dezen  toegebragt  heeft , is  altyd  geweeft  , 
en  is  nog  hedendaegs  den  wortel  van  de  groote 
Confoude,  ( den  welken  door  my  niet  anders  en 
kan  genaemd  worden  , niaer  onder  den  zclven 
caem  bekomelyk  is.  ) Dezen  wortel  gebruykc 
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men  droog  en  tot  grof  ftof  geftanipt , en  men  ge- 
bruykt  een  half  gros  , dat  is  een  half  vierendeel 
loods,  voor  een  pinte  water,  het  welk  men  doet 
koken  een  goed  qnart  van  een  ure  ; terftond 
'dringt  men  dit  nat  door  eenen  doek,  en  men  giet, 
zoo  heet  het  mogelyk  is,  dit  nat  op  de  Gomme-Lak, 
die  te  vooren  moet  zyn  geftampt , en  door  eene 
liairen  zeefde  gepaheert  zyn.  De  gomme  veran- 
derd terftond , en  neemt  aen  een  alderfchoonfte 
Cramoifie  - koleur  ; daer  naer  zal  men  het  vat 
jdaer  het  vogt  en  de  gOmme  in  is,  ftellen  op  eene 
redelyke  warmte  , Jikwyls  roerende  , en  in  deze 
gedaente  twaelf  uren  laeten  trekken  ; daer  naer 
zal  men  ftillekens  het  water  ’t  welk  geheel  het 
koleiir  nae  zig  getrokken  heeft  ’ afgieten  , in  een 
redelyk  groot  vat,  op  dat  ’er  dry  deelen  van  het 
vat  zouden  ledig  blyven  , en  men  vold  deze  dry 
ledige  deelen  op  met  koud  water.  Daer  naer  giet 
men  op  deze  Teinture  ofte  zoo  na-bereyde  Verwe 
een  weynig  in  water  gefmoften  Roomfchen  Aluyn, 
<en  dit  doet  men  zoo  lang  als  het  bovenftaende 
nog  eenig  kolenr  geeft  , tot  dat  het  zelve  is  ge- 
lyk  klaer  water  zonder  eenig  koleur. 

Alswanneer  alle  de  Craraoifi  - verwe  op  den 
grond  gezonken  is , men  trekt  al  het  klaer  vogt* 
van  boven  af  met  een  Hevel,  dat  is  eene  kromme 
pyp,  om  water  ofte  vogt  uyt  een  vat  te  tap- 
pen , en  alles  dat  ’er  hier  naer  nog  in  blyft,  giet 
men  zagtjen  op  een  grauw  papier.,  en  het  ftof 
dat  op  het  zelve  blyft , voegt  men  by  het  ander 
Cramoifi  - koleur.  Daer  naer  laet  men  den  natten 
Cramoifi  door  de  zonne  ofte  vuur  tot  ftof  droogen. 
Is  het  zaeken  dat  men  geheel  het  rood  koleur *uyc 
de  Gomme-Laque  niet  en  heeft  konnen  trekken 
met  den  eerften  werkftel,  zoo  moet  men  den  ze\- 
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Tcn  ‘ah  te  vooren  erhaelen.  Op  deze  inaniere  al- 
leen kan  men  ten  vollen  afnemen  geheel  de  koleui- 
gevende  fubftantie  de  welke  de  Gomme  - Laqué 
by  zig  , aen  zig  vafcgekleven  heelt  > gelyk 
men  nu  deze  materiën  laet  drongen  om  tot  een 
fyn  ftof  te  brengen  , zoo  weet  en  kan  men  juylt 
kennen  de  quantiteyt  van  het  Cramoifi  die  de 
Gomme  - Laqué  heeft  voordgebragt , en  g’evol- 
gendlyk  kan  men  beter  en  profytiger  kennen  den 
düfes  ofte  het  gewigt  het  welk  men  tot  de  ftolfen 
gebruykt*,  a!s  andere  die  deze  compofitie  , nog 
nat  zynde  , gebruyken. 

ï-'ïaer  is  eene  groote  omftandigheyd  in  de 
Teint  ure  van  het  Scharlaken  de  welke  men  in 
Senjagt  moet  nemen  : deze  is  om  te  kennen  van 
wat  fioffe  ofte  materie  den  ketel  moet  zyn  waer 
van  men  zig  hier  toe  bediend.  Alle  de  Verwen 
zyn  hier  in  van  verfcheyde  gevoelens ; want  bin- 
nen Languedoc  bedienen  zy  hun  van  ketels  die 
van  fyn  tin  gemaekt  zyn ; tot  Parys  zyn  ’er  zom- 
mige  de  welke  dusdaenige  gebruyken : doch  den 
aldervermaerdften  voor  het  Scharlaken  , Mr.  de 
Juliene  en  zyne  naerzaeten  , en  bedienen  hun 
van  geenen  anderen  als  van  geel  koper.  Men 
heeft , nog  men  gebruykt  geene  andere  in  de 
groote  ManufacT:ure  van  S.  Denys ; men  heeft 
aJleenelyk  maer  deze  voorzorg , te  weten , van  te 
gebruyken  groote  netten  met  zeer  wyde  (leken ; 
deze  weet  men  in  den  ketel  te  hangen  , zonder 
dat  de  nette , ofte  de  goederen  die  in  de  zelve 
zyn  , den  ketel  konnen  raeken.  In  de  plaets  van 
deze  netten  , gebruyken  zommige  korven  van 
zuyver  gepelde  willen;  maer  ditgebruyk  ontraede 
ik  met  groote  reden  aen  allen  Verw  - meefter  : 
want  daer  is  zeer  weynig  hout , het  welk  , in 
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Tcherp  en  kokende  vogt  gebruykt  zynde  , geene ' 
verwe  van  zig  en  geeft , ofte  ten  mintten  eenigé : 
vogten  uytwerpt  ^ de  welke  grootelyks  aen  deze ! 
fcuyvere  verwe  zouden  koniien  fchaedelyk  zyn. 

De  ondervinding  heeft  dikwyls  doen  zien  dat  ; 
de  Scharlakens , de  welke  in  thinne  ketels  geverwd ; 
waeten  , veel  vuurigef  waeren  als  de  gene  in 
kopere  ketels  geverwd  ; doch  , om  van  dit  kleyni 
verfchil  eene  gelykvormigheyd  te  maeken  , men; 
moet  maer  alleenelyk  een  weynig  meer  van  de* 
Compofitie  de  welke  van  Thin  gemaekt  is  gebruy- 
ken  voor  den  koperen  ketel.  Deze  byvoeging  der: 
Compofitie  veroorzaekt  dat  het  laken  aen  het  ge- 
voelen wat  rauwer  fchynt  te  zyn.  Om  dit  gebrek: 
voor  te  komen  ^ de  Verwers,  de  welke  dezc’ 
kopere  ketels  gebruyken  > mengelen  in  den  ketel 
een  weynig  Terra  merita  , het  welk  een  tngre- 
dient  is  van  de  kleyne  ofte  valfche  Teinture,  en- 
door verfcheyde  Reglementen  aen  de  Groot-  en 
Goed  vertvers  voor  een  principael  koleur  te  ge- 
bruyken verboden.  Dit  weynig  ondermengelen 
met  de  Terra  merita  , geeft  aen  het  Scharlaken 
eene  aengenaeme  verandering  , de  welice  > alsnu 
de  mode  zynde  van  het  vuurig  rood  , het  koleui 
zoo  helder  maekc,  dat  het  nouwelyksin  de  zonné 
van  de  oogen  kan  verdraegen  worden.  . 

Het  is  zeer  gemakkelyk  om  dit  kleyn  bedrog 
ofte  vervalfching.  te  ontdekken,  als  men  hier  var 
cenig  vermoeden  heeft : men  moet  maer  alleene-’ 
lyk  een  kleyn  ftaeltje  met  eene  fchaere  van  het 
laken  fnyden ; het  zelve  Zal  binnen  op  de  fnede 
zeer  fchoon  wit  zyn  , is  het  zaeken  dat  ’er  geent 
Terra  merita  onder  gemengeld  en  is;  maer  is  d» 
zelve  daer  onder , zoo  zal  de  fnede  geel  zyn. 
Het  wettelyk  Scharlaken  en  is  aen  dit  bedEO{ 
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niet  orderworpen  ; daerom  maekt  men  een  ver- 
fthil  tuüchen  het  wettelyk  en  vervalfcht,  om  re-* 
den  dat  al  het  Scharlaken  waer  in  de  Terra  me- 
r;ta  gemengeld  is , zeer  onderworpen  is  aen  de 
verandering  des  koleurs : maer  gelyk  de  gouden 
der  koleuren  zeer  veel  veranderen  , zoo  is  het 
Scliatlaken  van  het  alderle^endfte  koleur  heden- 
dags  na  de  groote  mode,  en  om  de  volle  voldoe- 
ning te  geven  aen  den  kooper,  wenfcht  hy  eenett 
geelen  doorllag  te  hebben ; derhalven  is  het  beter 
<lit  kleyn  gebruyk  van  de  Terra  merita  te  gedoo- 
gen  , als  wel  te  moeten  gebruyken  eene  al  te 
groote  quantiteyt  van  de  vooren  aen  getoonde 
Compofitie  , de  uelkè , door  haere  fcherp-bytende 
kragt  , de  goederen  grootelyks  zoude  konnen  be- 
fchaedigen  en  den  koophandel  benaerdeelen. 

Waer  het  zaeken  dat  men  aen  my  voorrtelde  , 
welken  van  beyde  deze  ketels  onwederlprekelyk 
tot  het  Scharlaken  den  beden  is,  ofte  wel  deit 
genen  van  thin  , ofte  den  anderen  van  geel  ko- 
per; ik  zoude  nbodzaêkelyk  verpligt  zyn  te  ant- 
woorden , den  thinnen  ketel  overtreffelyk  den 
beden  te  zyn.  De  reden  is , om  dat  ’er  geen 
Scharlaken  kan  gemaekt  worden  zonder  Thin  , 
en  om  dat  het  Thin  des  zelfs  fchoonheyd  zeer  der k 
vervoorderd , ook  om  dat  het  Thin  zoo  zeer  niec 
aen  de  vuyligheyd  en  het  roed  , ofte  Spaenfch 
Groen  onderworpen  is’  als  ’ het  Koper  ; daenjin 
moet  men  dusdaenigen  ketel  dellen  voor  eenen 
van  koper. 

Alle  deze  voordeelen  van  eenen  thinnen  ketel 
kan  men  geven  aen  eenen  koperen;  want,  behal- 
vens  dat  zooJaenigen  thinnen  ketel  zou^moe;en 
beth  dry  duyzend  guldens  koden  , ztJS^an  men 
aen  de  noodzaekeiykheyd  van  het  Thin  tot  het 
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Scharlaken  volkomendlyk  voldoen  door  het  ^ 
bruyk  van  de  voorfchrevene  Compofitie  , de 
welke  van  Thin  gemaekt  is,  en  eyndelyk’uytef* 
lyk  bezorgd  zyn  van  voor  aleer  dat  den  koperen 
ketel  werkheilig  gemaekt  w'ord,  den  zelven  zoo- 
daeniglyk  te  zuyveren , dat  men  mag  verzekerd 
zyn  van  geene  ongevallen  te  zullen  ontmoeten. 

■I  ■ ,.■■■=» 

f^an  het  Mekrap-Rood. 

rgrï  Ot  het  verwen  van  het  Mekrap  - Rood  > 
JL  het  kokfel  is  bynaer  gelyk  aen  het  gene 
dat  men  Kermés  naemd  : men  maekt  dit  altyd 
met  den  Aluyn  en  den  Wynrteen. 

De  Verwers  en  komen  niet  wel  over  - eett 
aengaende  de  quantiteyt  van  deze  twee  Ingre- 
diënten ; doch  liet  algemeyn  gevoelen  en  ge- 
hriiyk  is , van  vyf  oneen  Aluyn  en  eene  once 
rooden  Wynfteen  te  gebruyken  voor  elk  pond 
gefponnen  Wolle  , ofte  èlle  Laken  ; men  mag 
het  twaelffte  deel  van  het  vogt  dat  men  in  den 
ketel  gebruykt  laeten  zyn  van  het  Zeker- water, 
dat  is  van  Tarwe-Zemelen  , en  dit  Zeker-water 
ondermengeld  met  het  ander  , de  W olie  , ofte 
wolle  Stoften  , twee  volle  uren  laeten  koken. 
Maer  men  moet  aenmerken  , dat  men  de  ge- 
fponnen Wolle  uyt  het  bad  komende  , .en  wat: 
uytgeperft  zynde  , zeven  ofte  acht  'dagen  nat: 
moet  laeten  liggen  in  eene  koude  plaets  ; maer 
het  Laken  mag  men  den  vierden  dag  naer  de. 
* rufte  tot  de  verwe  bewegen.  ' 

Om  deze  wolle  ofte  ftofiè  te  verwen , men 
be.'eyd  een  koud  bad  , en  zoo  haeft  het  water 
maer  alleenelyk  zoo  warm  is  dat  men  zonder  on- 
gemak. 
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èemakde  hand  in  het  zelve  kan  verdraegen, men 
werpt  daer  in  een  half  pond  van  den  fclioonfien  • 
IVIekrap  in  troflen,  voor  elk  pond  wolle  ofte  ellè 
laken  : men  moet  insgelyks  zeer  groote  zorg  heb- 
ben van  onophoudelyk  te  roeren  en  te  mengelen 
in  den  ketel , zelfs  eene  half  ure  lang  voor  aleec 
inen  de  wolle  ofte  lloffe  in  den  ketel  werpt » de 
welke  men  volmaektelyk  verwd  op  den  tyd  yan 
feene  ure  , zonder  gielfs  het  bad  te  laeten  koken  » 
Want  anders  zoude  het  koleur  zeer  duyller  en 
donker  zyn.  Doch  , om  de  Teinture  haere  voilé 
vaftftandigheyd  te  geven  op  het  eynde  van  den 
tyd  ofte  het  werk  , mag  men  den  ketel  alleene- 
lyk  en  ten  uytterften  vier  è vyf  minuten  laetén 
koken. 

De  Mekrap  de  w'eike  gebruykt  word  op  dé 
ftoffen  ofte  wollen  , ofte  wolle  gaerens  , zonder 
de  zelve  te  vooren  bereyd  gemaekt  te  hebben  oiiii 
het  koleur  te  ontfangen  , dat  is  door  het  kokfel 
met  den  Aluyn  en  Wyn-fleen,  geeft  wel  in  der 
daed  zyn  Rood  koleur  ^ maer  'geeft  dit  zeer  on- 
gelyk , nog  dit  koleur  heeft  geene  de  alderminfte 
vaftigheyd.  Zoo  dat  men , overwonnen  zyndé 
door  dé  ondervindingen  ^ moet  bekennen  dat  het 
zyn  de  vaUhoudende  zouten  de  welke  de  fchoon- 
heyd  en  vaftigheyd  geven  aen  de  koleuren.  Dit 
grypt  plaets , niet  alleenelyk  voor  het  Rood  , 
maer  voor  het  Geel  en  andere  koleuren , dé 
welke  dit  voor-kokfel  noodig  hebben. 
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Van  het  geel  Koleur. 

E verlcheydendheden  ofte  nuancien  van 
ff  yX  het  Geel  in  de  Ver w-konll  aldermeeft^ be- 
kend , zyn  : het  Stroo  - Geel  , het  bleekverwig 
Geel  , het  Citroen  - Geel  , en  het  opkomende 
ofte  verfchynende  Geel. 

Tot  het  volinaekt  verwen  in  Geel  koieur,  moet 
men  aen  de  wolle  , ongefponnen  en  gefponnen  , 
als  ook  aen  de  wolle  doffen  , voor  eerd  geven  de 
voorbereydingen  , te  weten  het  kokfel  het  welk 
nu  zoo  dikwils  erhaeld  is  , te  verdaen  van  den 
Aluyn  en  den  Wyn-deen.  Men  voegd  by  het 
water  van  de  geele  Teinture  vier  oneen  Aluyn  , ' 
en  eene  once  Wyn-deen,  voor  uier  pond  wolle 
ofte  elle  wolle  doffe  , in  plaets  van  twee  oneen 
Wyn-deen  noodig  voor  het  Rood. 

= •==S==SïaiS  -—7=  ==  == 


Maniere  om  het  Gaeren  en  Catoen  geel  en 
groen  te  verwen  volgens  de  groote  en 
goede  Verw-konfl. 

moet  het  Catoen  ofte  Gaeren  loogen 
J Wlf  in  een  bad  hetwelk  gedeld  is  met  adehen 
\an  nieuw  ofte  jong  hout  , dat  is  het  gene  niet 
gebrand  en  is  van  verrot  ofte  worm  Heek  - hont. 
Daer  naer  moet  men  het  Gaeren  ofte  Catoen  zeer 
zuyver  vvafichen  en  laeten  droegen. 

Men  bereyd  een  bad  het  welk  zeer  naer  het 
koken  moet  zyn  , in  het  welk  men  laet  Ihiilten 
Rüomfchen  Aluyn  , in  gewigte  het  vierde  deel 
van  het  gewigt  der  goederen  die  men  moet  bar 
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werken.  Alsnu  moet  men  ftrengelyk  opletten  dat 
i’nen , ih  cas  men  wikl  eenjg  Gaeren  ofte  Catoea 
Groen  verwen,  de  2elve  materie,  naer  wel  ge- 
kokt  te  zyh  , moet  zoodaenig  Blauw  geverwd 
wezen  , volgens  het  koleur  het  welk  men  wenfchc 
te  heblDen  in  het  Groen  i vervolgens,  haer  da 
bleeke  ofte  wat  diepere  blauwe  koleuren  ontfan* 
gen  té  hebben  , als  zynde  den  grond  Van  de 
groene  koleuren  , moet  men  de  zelve  blauw- 
geverWde  goederen  terftond  van  het  blauw,  zoa 
veel  mogelyk  zynde  , ontlafcen  , en  laeten  droo- 
gen.  Men  Zoude  my  konnen  opwerpen  waerom 
men  het  Gaeren  ofte  Catoen  zoo  veel  als  het  mo- 
gelyk is  van  zyn  aengenomen  blauw  moet  doof 
het  waflchen  ontlafcen  ? hier  op  antWoorde  ik  dat 
tot  het  beek  Groen  niaer  een  bleek  Blauw  noo- 
dig  is  voor  den  grond  , en  voor  het  diep  Groeit 
ook  eenen  dieperen  blauwen  grond. 

. Naer  deze  werkllelling  > men  beWeegd  ter- 
Rond  de  blauw  geverwde  goederen  eenige  oogen- 
blikken  in  het  Aluyn-bad  , en  dekt  den  ketel  , 
men  trekt  het  vuur  van  onder  den  zelven  , en 
men  laet  de  goederen  in  dit  Aluyn  - bad  ofid 
ketel  vier-en-twintig  Uren  trekken  ; naer  wel- 
ken tyd  nieh  de  goederen  laet  droogen  , zondet 
waflchen.  Men  moet  in  agt  nemen  , dat  door  de 
boven-gezeyde  eenige  oogenblikken  moet  verRaen 
Worden  den  tyd  dat  het  bad  ofte  den  ketel  ko- 
kende was : ook  moet  men  weten  , dat  hoe  lan- 
ger de  goederen  gedroogd  zyn,  hoe  béter  zy  hun 
koleut  zullen  vatten. 

Een  llerk  bad  van  Gaüde  (in  onZe  tael  Waüwe<> 
Gauwe,  ofte  Weede  genaemd  ) bereyd  gemaekt 
hebbende,  (-zynde  van  vyf  vierendeelen  voor 
(jen  pond)  zoo  zul  men  in  het  zeive  de  gealuynd^ 
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goederen  , te  weten  het  Catcen  ofte  Gaeren  ^ 
doen  ; en  om  het  koken  van  het  bad  te  doen 
ophouden  , ftort  men  in  het  zelve  wat  koud  wa- 
ter. Men  laet  deze  goederen  zoo  lang  in  den  ketel 
tot  dat  men  volmaektelyk  het  geflagt  van  het  ko- 
leur  heeft  dat  men  wenfcht  te  hebben  : daerom 
moet  men  nouwkeurig  van  lyd  tot  tyd  de  zelve 
aendagtiglyk  befchouwen. 

Naer  dat  nu  alles  ra  wenfch  geverwd  is  f zoo 
werpt  men  de  goederen  in  eep  heet  bad  , zonder 
dat  het  zelve  kckt , in  het  welk  men  zoo  veel 
vierendeelen  blauwen  Vitriol  gedaen  heeft  als  ’er 
ponden  van  de  materiën  zyn  de  welke  moeten 
geverwd  worden.  Men  zal  de  goederen  in  die 
bad  laeten  den  tyd  van  eene  ure  en  half,  en 
daer  naer  werpt  men  de  zelve  zonder  waflehen 
in  een  ander  kokende  bad , het  welk  geheld  is 
met  witte  Zeep , waer  van  ontrent  de  quantiieyt 
is  van  een  vierendeel  voor  een  pond.  Naer  dat 
nu  alles  wel  en  veel  onder-een  geroerd  is,  te 
weten  het  Catoen  ofte  Gaeren , zoo  zal  men  alles 
laeten  koken  den  tyd  van  veertig  minuten , ofte 
zoo  lang  als  men  wild  , in  dit  Zeep-bad.  Men 
mag  zelfs  zonder  vreeze  het  gewigt  der  Zeep  op 
de  helft  nemen  ; maer  de  meerdere  quantiteyt  kan 
voordeeliger  zyn  als  de  mindere.  De  werkftel- 
iing  der  Zeep-looge  geëyndigd  zynde  , zoo  moet 
alles  ordentlyk  gewaflehen  en  gedroogd  worden. 

Tot  de  eerde  bereyding  van  het  Geel  gebruykt 
men  voor  een  pond  Catoen , ofte  Vlas-gaeren  , 
Een  vierendeel  Aluyn  , 

Een  vierendeel  Vitriol  , 

Een  vierendeel  Zeep , 

Vyf  vierendeelen  Gauwe  , 

En  eene  goede  Lgoge  van  Aflche  , gebrand 
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fan  goed  hout , gelyk  boven  gezeyd  is,  de  welke 
zeer  zuyver  moet  doorgeloopen  zyn. 

De  inaniere  van  het  koken  der  goederen  is  jufl 
de  alderzelfile  gelyk  men  van  het  Geel  hande- 
lende begon't  heeft. 

Tot  de  Gaudage  , ofte  het  Geel -verwen  der 
Stoffen  , naer  dat  de  Wollen  hun  noodig  kokfel 
gehad  hebben  , zoo  doet  men  in  een  koud  bad 
vyf  i zes  ponden  Gaude  voor  elk  pond  Scofiè  : 
men  fluyt  deze  Gaude  in  eenen  zuy  veren  lynwae- 
den  zak  , op  dat  zy  haer  niet  en  zoude  ondei- 
mengelen  met  de  Stoffe ; en  op  dat  den  zak  , in 
den  welken  de  Gaude  is  , in  het  forneys  niet  en 
zoude  boven  zwemmen  , men  legt  hier  op  een 
zwaer  Iluk  hout , ofte  een  houten  kruys.  Andere 
laeten  de  Gaude  in  den  ketel  koken  , dat  is  te 
zeggen  , dat  zy  de  Gaude  zoo  lange  koken  , tot 
dat  zy  al  haer  koleur  overgefteld  heeft  aen  het 
water  , en  t’eenemael  op  den  grond  van  het  bad 
is  gezonken  : dan  doen  zy  in  het  bad  eene  Cham- 
pagne , waer  van  gehandeld  is  , zynde  eenen 
grooten  yzeren  ofte  houten  Band  , doorvlogten 
met  koorden.  Andere  trekken  met  eene  yzere 
Rakel  al  de  Gaude  uyt  den  ketel , alawanneer  zy 
t’eenemael  van  geheel  haere  koleur-gevende  lloffe 
ontlall  is.  Zommige  mengelen  ook  zomwylen  de 
Goude  met  eenig  geel  Hout , en  andere  met  an- 
dere geele  Ingredienteii , waer  van  men  gehan- 
deld heeft  , volgens  de  verlcheydendheyd  van  het 
geel  Koleur  dat  zy  \^illen  maeken  : daerom , door 
het  veranderen  der  gewigten  en  proportien  der 
Zouten  dienende  tot  het  Kokfel  , van  de  quanti*- 
tsyten  der  koleur-gevende  Ingrediënten  , en  den 
tyd  van  het  koken , is  men  zeker  vaji  oneynde- 
lyke  veranderingen  der  Koleuren  te  hebben. 
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Voor  de  Idaere  ofte  blyde  Naanckn  , ( dat  zyft 
onderniende  Verlcheydendhedeii  van  het  geel 
Koleur  ) men  moet  hier  mede  voordgaen  gelylc 
men  voordgaet  tot  de  verfcheydendheyd  van  an- 
dere Koleuren  , uytgenomen  dat  men  voor  de 
lichte  ofte  klaere  geele  Koleuren  het  Kokfel  zqo 
firaf  ofte  fterd  niet  en  fteld  gelyk  men  voor  an- 
dere zoude  doen  : dgerom  en  zal  men  , by  voor- 
beeld gefproken  , ma.er  twaelf  ponden  en  half 
Aluyn  voor  honderd  ponden  Wolle  gebruyken  , 
en  vervolgens  ook  het  gevvigt  van  den  Wynlleen 
verminderen  , om  reden  dat  de  al  te  veel  icherp- 
bytende  Kokfels  de  Wolle  wat  verflegten  , ofte 
haere  llerkte  eenigzins  verminderen  , en  ook  om 
dat  , als  men  maer  de  lichte  ofte  klaere  geele 
Kolenren  noodig  en  heeft  , men  de  zelve  kan 
uytvverken  zonder  de  zwaere  Kokfels , waer  door 
men  gelpaerzaemer  den  Aluyn  en  den  Wynlleen 
met  een  gewenfeht  uytwerkfel  gebruykt  : doch 
men  moet  in  aendagt  nemen  , dat  deze  Nuancien 
abfolutelyk  in  hunne  bleeke  gedaeiue  zoo  va(l^ 
ftaende  niet  en  zyn  aen  de  Preuve  , als  de  geue 
van  de  welke  men  geenen  Wynlleen  en  heeft  te 
kort  gegeven. 

Om  het  geel  Hout  tot  gebruyk  te  Hellen  , men 
klieft  , breekt  en  dampt  het  zelve  zoo  fyn  als 
het  kan  gefchieden  , op  dat  het  zelve  alle  zyne 
in-  en  uytwendige  koleur-gevende  deelen  zoude 
met  het  vogt  ondermengelen  j waer  door  men  min- 
dere quaniiteyt  noodig  heeft.^  Op  wat  ofte  hoe- 
daenige  maniere  het  zelve  gebruykt  word,  moet 
men  het  altyd  in  cenen  openen  lynwaeden  zak 
doen  , op  dat  dit  Hout , ofte  het  Hof  van  het 
zelve , zig  niet  en  zoude  ondermengelen  met  de 
Wollen  ofte  Stoften  en  ajzoo  door  hunne 
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lyvendheyd  de  zelve  befchaedigen  , niet  aen  de 
Stoife,  maei*  door  hunne  langduerige  aengekleeft- 
heyd  verichil  veroorzaeken  aen  het  Koleur.  Iti 
'der  zelver  voegen  gebruykc  men  ook  in  eenen 
zak  de  Sarette  en  de  Geneftrolle  , alswanneer 
men  deze  gebruykt  in  de  plaets  van  de  Gaude , 
ofte  als  men  de  zelve  met  de  Goude  ondermen- 
geld, om  eene  verandering  van  geel  Koleur  «e 
hebben. 

!====SïCtg*=^:—  ■ 

ydn  de  Fauve  , ofte  het  Bruyn-Rood , Ros , 
Rosagtig  y yael-Rood  y ofte  naeder  op  het 
Rood  trekkende  Koleuren. 

Et  Wortel  - koleur  , het  Hazel  - nóót- 
.jinBL  koleur  , ofte  Bruyn-Rootl  , word  gere- 
kend voor  het  vierde  van  de  vyf  eerfte  ofie 
moederlyke  Koleuren.  Dit  Koleur  word  onder 
hun  getal  gefield  , om  dat  het  zelve  tot  het 
maeken  van  een  groot  getal  van  Koleuren  moet 
gebruykt  worden.  Zyne  werkftelliglieyd  is  zeer 
verfchillig  van  de  andere  ; want  men  te  vooren 
rog  de  Wollen  , nog  ck  Stulfen  , de  welke 
moeten  geverwd  worden  door  het  Bruyn-Rood , 
riet  en  nwet  bereyden  om  de  Koleuren  te  ont- 
fangen  , maer  alleenelyk  met  deze  voordgaen 
gelyk  men  doet  met  de  Goederen  die  moeten 
blauw  geverwd  worden  : tot  deze  dan  , en  tot 
de  gene  die  in  Bruyn  - Rood  moeten  geverwd 
zyn  , is  de  voorbereyding  alleen  , dat  men  ze 
alleen  met  warm  water  nat  maekt  y eer  men  de 
zelve  tot  de  Ver  we  beweegd. 

Tot  het  Bruyn  , ofte  Bruyn-Rood  te  verwen  , 
diend  men  zig  van  de  groene  Schelpen  van  de  ■ 
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Okker  - roóten  , van  den  Wortel  vall  dezen 
Boom  , van  de  Schors  van  den  Elzen  - boom  , 
van  den  San  tal  , ofte  het  rood  Sandel  - hout , 
van  den  Sumach  , van  den  Rodoul^  ofte  de 
Fovie  , en  van  het  Schouw-roet  , gezeyd  Bitter 
uyt  de  Schouw  , &c,  ... 

Onder  alle  de  Ingrediënten  die  gebruykt  wor- 
den om  Bruyn  , ofte  Bruyn-Rood  te  maeken  , 
?yn  de  groene  Schelpen  ofte  SlooÜers  der  Okkerr 
noóten  de  alderbelle  ; want  hunne  verfcheydend- 
heden  en  ondermengelingen  zeer  fchoon  zyn  5 
het  Koleur  is  vaftftandig  , en  het  brengt  aen  de 
Wolle  eene  zagtigheyd  ofte  molligheyd  by  , en 
de  zoo  wel-geverwde  Wollen  worden  voor  de 
befie  füort  gehouden. 

Om  deze  nu  in  het  werk  te  (lellen  , men 
vold  eenen  ketel  tot  de  helft  met  Water  , en 
zoo  ras  hy  begint  1’hé-warm  te  worden  , men 
(lort  de  groene  Schelpen  in  den  zelven  , in  zoo- 
daenige  mafte  als  men  oordeeld  tot  de  qvantK, 
teyt  ofte  menigte  der  Stoften  noodig  te  zyn,  en 
volgens  de  hoedaenigheyd  van  het  Koleur  dat 
men  wenfcht  te  hebben  : men  doet  hier  naer 
den  ketel  koken  , en  naer  ruyni  een  quartier 
gekokt  te  hebben  , men  beweegd  in  den  zelven 
de  Stoffen  , de  welke  eerft  door  warm  water 
snoeten  natgemaekt  zyn  : deze  in  den  ketel 
zynde  , moet  men  zonder  ophouden  roeren  , op 
dat  ze  alom  gelykelyk  het  Koleur  zouden  ont- 
fangen  dat  men  hun  wild  geven. 

. Is  het  zaeken  dat  de  \Volle  die  men  moet 
verwqn  gefponnen  is , welkers  Koleur  t’eene- 
rnael  gelyk  moet  zyn  , zoo  doet  men  maer 
weynig  Nóót  - ftoofters  it\  den  ketel , en  men 
begint  met  hun  een  bleek  Koleur  te  geven  ; eit 
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alsdan  , door  het  byvoegen  der  Noót-fchelpen  , 
met  weynig  feffens , zal  men  jua  het  Koleur 
trekken  dat  men  noodig  heeft. 

Aengaende  van  het  verwen  der  Stoffen , men 
begint  eerft  met  de  gene  die  een  donker  Bruyn 
noodig  hebben  ; en  naer  dat  de  kragt  van  den 
ketel  ofte  de  verwe  verflapt  is , dan  bewerkt  ' 
men  de  Stoffen  die  maer  eene  klaere  bruyne 
T^inture  en  vereyfchen  ofte  noodig  en  hebben  : 
alsdan  hangt  men  deze  buyten  de  zonne  , om 
te  laeten  verkoelen  en  droog  te  worden. 

Nger  de  groene  Okkernoót  - fchelpen  , is  het 
befte  Ingrediënt  tot  het  Bruyn  , ofte  Bruyn- 
Rood  , de  teere  Wortels  die  aldermeeft  bezapt 
zyn  van  den  Noóte-boom  : dezen  Wortel  brengt 
ook  voord  zeer  vele  verfcheydendheden  van  Ko- 
leuren  in  dit  geflagt , bynaer  zoo  vele  als  de 
groene  Schelpen  ; zoo  dgt  men  het  een  Ingre- 
diënt kan  gebruyken  voor  het  ander  , in  geval 
men  van  het  een  ofte  het  ander  zoude  beroofd 
zyn  : doch  daer  is  een  verfghil  tuflchen  het  ge- 
bruyk  van  deze  twee  Ingrediënten. 

Men  vold  op  dry  deelen  den  ketel  met  rivier-.' 
water  , en  men  doet  de  wortels  van  den  noóte- 
boom  , in  kleyne  fplinters  gekapt , in  den  ketel , 
in  zoodaenige  qugntiteyt  als  men  zal  noodig  oor- 
deelen  te  zyn  tot  de  veelheyd  der  ftoffen  de  welke 
men  verwen  moet , en  ook  volgens  de  hoedaenig- 
heyd  van  het  koleur  het  welk  men  noodig  heeft. 
Zoo  haeft  het  bad  zoo  heet  is  dat  men  de  hand 
in  het  zelve  niet  kan  verdraegen , men  werpt  de 
wolle  ofte  ftoffe  in  het  zelve',  en  men  laet  deze 
in  bet  bad , altyd  geftaedelyk  roerende  , zoo  lang 
tot  darmen  het  gewenlcht  koleur  bekomen  heeft, 
ook  worgende  v4D  bad  vvt  lyd  de 
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locht  te  geven , en  met  de  hand  de  zele  te  door- 
fcluidden , om  de  goederen  te  ontlaften  van  de 
fplinters , de  welke  door  de  zelve  zomvvylen  zou- 
den konnen  befchaedigt , en  ook  leelyk  gevlekt 
worden.  Om  dit  ongeval  ofte  vlekken  te  ontgaen, 
zoo  mag  men  den  wortel  ofte  fplinters  in  eeneii 
zak  doen  van  ongefioten  lynwaed,  gelyk  gezeyd 
is  van  het  geel  hout  Met  deze  maniere  van  wer- 
ken , gaet  men  z jo  lang  voords  tot  dat  den  wor- 
tel ofte  bad  geene  koleur  - gevende  kragt  meer  ea 
heeft. 

Ik  moet  bekennen  , dat  de  maniere  om  met 
den  wortel  van  den  noóte  _ boom  te  verwen , niet 
eens  zoo  gemakkelyk  is ; want , is  het  zaeken 
dat  men  geene  groote  aendagt  en  maekt  op  den 
graed  van  de  hitte  ofte  warmte  , en  op  het  ge--i 
duerig  omroeren  der  wollen  ofte  ftoffen,  ten  eynde*' 
dat  zy  overal  gelykelyk  van  en  door  de  verweij 
zouden  doordronken  zyn  , zal  men  ligtelyk  eenige*! 
vlekken  in  de  zelve  ontdekken  , tot  de  welke*' 
geene  remedie  en  kan  gegeven  worden.  Waor-' 
het  zaeken  dit  ongeval  voorviel , den  eenigften 
middel  zoude  zyn  van  het  koleur  te  veranderen  i 
in  Caftanie-,  Pruyme- , ofte  Cafte- koleur.  Om  ' 
dit  ongeval  te  ontgaen,  moet  men  zonder  ophou-  ^ 
den  de  ftoffen  open  af,  en  met  den  Routfel - ftok:| 
roeren  , en  maer  ftuk  voor  ftuk  in  het  bad  ver- 
werken, en  het  bad  ofte  ketel  niet  in  zieden  jae--i 
gen  voor  aleer  dat  men  ziet  dat  het  koleur  - ge- 
vende lichaem  geen  verwe  meer  en  geeft , ofte;! 
'wel  dat  men  het  bad  wild  eyndigen.  Aengaende.| 
de  fchorfe  van  den  elzen-boom  , en  is  ’er  niet  be-  i 
zonders  in  agt  te  nemen;  want  men  handeld  met 
dezen  gelyk  gezeyd  is  van  den  wortel  van  deti 
okker  - no6t  - buom  , met  dit  verfchil  alleen  , dat 
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men  deze  fchorfe  laet  koken  van  den  beginne  af, 
devvyl  zy  min  koleur  - gevende  is  als  den  wortel 
van  den  noóte  - boom. 

[ Den  Sumach  word  gebruykt  op  de  zelve  ma- 
: Diere  gelyk  men  gebruykt  de  groene  okker-noót- 
fchelpen  : zy  geeft  nog  min  ki)leur  als  de  (chorfe 
van  den  elzen-boom  , en  het  koleur  trekt  een 
\veynig  nae  den  groenen.  Men  gebruykt  dezen 
dikvvils  voor  de  Galnoót  in  de  koleuren  de  welke 
men  zeer  bruyd  wenfcht  te  hebben  , en  is  zeer 
Ichoon ; maer  men  moet  hier  van  eene  merkelyke 
meerdere  quantiteyt  hebben  als  van  de  Galnoót. 
Het  koleur  is  In  de  Incht  zeer  vaftliaende.  Men 
ondermengeld  ook  znmvvylen  deze  twee  ingre- 
diënten onder  elkanderen  , en  gelyk  zy  beyde 
zeer  goed  zyn  , elk  op  zyn  bezonder,  zoo 
doen  zy  , te  faemen  zemengeld  zynde  , bynaer 
het  zelve  uycwerkrel  : deze  ondermengeling 
geeft  een  groot  gemak  voor  zekere  verlcheydend- 
heden  \an  koleur.  Maer  ik  moet  ook  bekennen 
dat  men  de  verlcheydendheden  van  het  bruyn 
ofte  bruyn  - rood  zoodaenig  juli  niet  en  kan  be- 
fchry  ven , dat  men  zonder  de  minlle  twyffelag- 
tigheyd  hier  op  zoude  mogen  voordsgaen  ; maer 
dit  hangt  af  van  de  ondervinding  en  goeden  oog- 
flag. 

F.': ■ ■r=======;=g£C:Cg=====J--.^  ■ -i  r ==2 

Fan  het  Ztvan  Koleur. 

Et  Zwart  is  het  vyfde  van  de  eerde  ofte 
.-IC  JL  moederlyke  Koleuren  : het  zelve  begrypt 
in  zig  eene  groote  menigte  van  verlcheydendhe- 
den ; om  te  beginnen  van  het  bleek , tot  het  Ne- 
ger- ofte  Müor-grysa  en  te  komen  tot  het  Zwart» 
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zyn  ’er  vele  verfcheydendheden,  en  daerom  word ! 
dit  Koleur  met  reden  gelleld  onder  het  getal  der 
moederlyke  Koleuren ; want  het  grootde  deel  der 
bruyne  Koleuren  worden  door  de  medewerking; 
van  het  Zwart  gemaekt  , het  welk  zelfs  op  dc : 
witte  wolle  gebruykt  zynde  , zoodaenig  hoog; 
ofte  leeg  grys  koleur  voordsbrengt  als  men  wenfcht 
te  hebben.  Van  dit  Koleur  handelende  , begin  i 
ik  met  te  toonen  de  maniere  .om  het  alder-- 
fchoonde  Zwart  te  geven  aen  de  wolle.  Hier: 
van  fprekende  , ben  ik  verbonden  ook  te  han^- 
delen  van  de  werkllelling  der  kleyne  ofte  valfclie; 
Teiature  ; want  , op  dat  eene  ftoffe  op  het  al-»- 
dervolmaektfle  Zwart  geverwd  word,  zoo  moett 
zy  eerft  bewerkt  worden  door  de  Groot-  en^ 
Goed  - verwers  , en  voltrokken  door  de  Kleyn-- 
ofte  Valfch  - verwers. 

Voor  eerft  moet  men  aen  de  wollen  ofte: 
wolle  ftoffen  de  welke  men  wild  Zwart  verwen 
een  blauw  Koleur  geven  , zoo  donker  en  diep' 
als  het  kan  geverwd  worden  : dit  blauw  naemd' 
men  Groen -blauw  , en  is  den  noodz^aekelyketf 
grond  van  het  alderbefte  Zwart. 

Terftond  naer  dat  de  ftofte  blauw  geverwd  uyt: 
de  Pa!lel-kuyp  komt,  word  zy  ras  in  de  rivieri 
ofte  andere  kuypen  gewaflehen  , om  dieswille 
dat  den  kalk  van  de  Paftel  - kuyp  zig  aen,  de: 
zelve  vaftkleeft  , en  da, er  naer  doet  men  die  in 
den  Vol  - menlen  , om  zig  t’eenemael  van  alle: 
vuyligheyd  te  ontlaften  ; want  zonder  deze  wer- 
king zouden  de  ftoffen  altyd  de  handen  en  heti 
lynwaed  vlekken  , naer  dat  zy  de  Zwarte  vervve 
zouden  ontfangen  hebben.  Naer  deze  bereyding: 
men  beweegt  de  ftofte  onder  de  handen  van  dem 
Valfch  -verwer  , om  het  Zwart  Koleur  te  ooifaiv 
gen  , het  welk  gefchied  aU  volgd  t 
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Voor  loo  ponden  gewigt  van  het  laken  ofte 
Rofiè  de  welke , zoo  is  gezeyd  , blauw  geverwd 
is  , doet  men  in  eenen  redelyken  ketel  thieti 
ponden  Indifch  ofte  Indiaenlch  Hout  , zeer  fyn 
gebroken  , en  thien  ponden  fyne  tot  poeder  ge* 
maekte  van  de  befte,  ofte  gelyk  gezeyd  is, 
Alepfche  Galnoót : dit  alles  word  in  eenen  zak 
befloten  , en  men  doet  dit  te  faemen  in  eene 
genoegzaeme  quantiteyt  met  water  twaelf  uren 
koken.  Dan  neemt  men  het  derde  deel  van  dit 
vogt  uyt  den  ketel , en  dit  wofd  in  eenen  an- 
deren ketel  gedaen  , hier  by  voegende  twee 
ponden  Spaenfch  Groen  : hier  in  beWeegd  men 
de  lakens  ofte  ftoffen  , en  men  moet  de  zelve 
altyd  roeren  zonder  ophouden  , den  tyd  van 
twee  volle  uren.  Men  moet  in  aendagt  nemen 
van  het  bad  niet  te  fterk  te  doen  koken  , en 
’c  befte  zoude  zyn  , van  het  zelve  maer  ge- 
duerig  in  zyne  volle  hitte  te  houden  , als  te 
doen  koken.  Dan  neemt  men  de  lakens  ofte 
ftoften  uyt  den  ketel , en  men  neemt  het  tweede 
derde  vogt  uyt  den  eerften  ketel  , en  men 
voegt  dit  by  het  vogt  het  welk  in  den  ketel 
is  daer  de  lakens  ofte  ftoffen  uytgekomen  zyn  , 
en  men  doet  hier  by  acht  ponden  groen  Koper- 
rood , het  bad  ontrent  eene  halve  ure  hetende 
verkoelen;  hier  beweegd  men  wederom  de  Laken* 
ofte  Stoften  in  den  ketel , daer  men  de  zelve  eene 
ure  moet  in  laeten  ; daer  naer  worden  zy  wel 
gewaflchen  en  in  de  locht  gehangen. 

Men  zal  dan  het  ander  deel  , het  welk  in  den 
eerften  ketel  gebleven  is,  mengelen  met  de  verwe 
van  den  tweeden  ketel  , zorgende  van  den  zak 
wel  uyt  te  douwen  : hier  by  zal  men  mengelen 
vyfthien  ofte  twintig  ponden  Sumach  i dan  zal 
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men  dezen  ketel  eene  wal  of  twee  l&eten  Opko-t 
ken , en  dan  verkoelen  , met  weynig  koud  water 
daer  in  te  gieten.  Hier  naer  doet  men  in  den  ke- 
tel nog  twee  ponden  Koper-rood,  en  dan  beweegd 
men  wederom  de  Stoften  ofte  Lakens  in  den 
ketel  voor  eene  ure  : dan  zal  men  ze  wederom 
waflchen  en  verlochten , daer  naer  wederom  iit 
den  ketel  doen  , en  men  zal  de  zelve  den  tyd  van' 
eene  ure  daer  in  zynde  gefiaediglyk  omroeren- 
Naer  alle  deze  noodzaekelyke  werkilellingen  zal 
men  die  waflchen  in  de  riviere  , ofte  andere  hier. 
toe  befchikte  kuypen  , en  daer  naer  in  den  vol- 
meulen  , om  de  zelve  zoo  fterk  te  laeten  dóór- 
werken ofte  doorvvaftclien  , dat  het  vogt  , het 
Welk  uyt  de  Lakens  komt , zoo  klaer  is  als  zuy- 
ver  water.  Dan  maekt  men  een  bad  bereyd,  mee: 
eene  goede  quantiteyt  ( na  goeddunken  ) van 
Gaude ; dit  zal  men  eenen  zwalp  laeten  koken 
cn  naer  het  bad  verkoeld  te  hebben  , zal  men 
Wederom  de  Goederen  hier  door  trekken.  Dit  bad 
verzaat  en  verzekerd  zeer  veel  de  zwarte  Verwe. 
Op  'deze  maniere  werkende  , zullen  de  Lakens 
oite  Sloften  zyn  vail  een  alderlchoonfte  en  glanfig 
Zwart,  zelfs  voor  dat  zy  zullen  droog  zyn. 

JVlen  verwd  ook  zomw'ylen  zonder  te  vooreti 
de  Lakens  , Wollen  en  Stoften  blauw  gegrond- 
verwd  te  hebben , en  het  is  toegelaeten  eenige 
opene  flegte  Goederen  aldus  te  verwen  , gelyk 
zyn  daer  men  de  ziften  of  teemfen  van  maekt , 
ook  zeylen  , voorhangfeis  , ofte  wylen,  en  dier- 
gelyke  gellagten  van  Goederen  , de  welke  vart 
kleyne  weerde  zyn  , en  diisdaenige  onkoften 
niet  en  zouden  konneii  iinvinnen.  Men  heeft 
voor  dusdaenige  geringe  -Goedt^ren  toegelaeten 
de  zelve  eerit  door  de  groene  Okkernoot-fchel* 
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pen  ofte  den  Wortel  te  verv\en  , voor  dat  zy 
zwart  geverwd  worden  , om  de  kollen  van  het 
Blauw  te  ontgaen.  Om  deze  met  het  Bruyn  ofte 
Bruyn-Rood  te  gronden,  moet  men  maer  weynig 
kolt  en  arbeyd  bededen  , maer  men  moet  maer 
alleenelyk  met  de  zelve  handelen  gelyk  ik  van  het 
Bruyn  ofte  Bruyn-Rood  gehandeld  heb. 

Ue  verfcheydendheden  van  ’t  Zwart  zyn  de  gene 
beginnen  van  het  bleek  Grys  tot  het  donker  Grys: 
deze  zyn  van  een  zeer  groutgebriiykinde  Verw- 
konll , zoo  in  hun  fimpel  koleur , alsook  gebruykt 
zynde  op  andere  koleuren  ; daerom  moet  men 
eerlt  handelen  van  de  firapele  gryze  Koleuren  , 
voordkomende  van  het  Zwart , om  het  welk  wel 
te  maeken  ik  twee  manieren  zal  voorfchryven. 

De  eerde  en  aldergemeynde  maniere  van  wer- 
ken is , dat  men  den  tyd  van  twee  uren  laet  ko- 
ken de  fyn  gedampte  Galnoót  in  eene  evenredige 
qwantiteyt  van  Water  : men  doet  op  zyn  eygen 
fmelten  het  groen  Koper-rood : dan  maekt  men 
eenen  ketel  bereyd  , groot  ofte  kleyn , volgens  de 
Iioeveelheyd  der  Wollen  ofte  Stoffen  de  welke 
men  moet  verwen  : zoo  liaeft  het  bad  zoo  heet  is 
dat  men  in  het  zelve  de  hand  niet  en  zoude  kon- 
nen  verdraegen,  zoo  doet  men  daer  in  een  weynig 
van  de  gefmolten  Galnoót  en  ook  het  Koperrood. 
Men  kan  ligtelyk  oordeelen  aen  het  koleur  van  ’t 
bad  , welkdaenig  koleur  het  zelve  zal  geven  aen 
de  witte  Stoffen  de  welke  men  tot  den  ketel  be- 
geeft om  geverwd  te  worden.  Deze  Stoffen  na 
wenfch  hun  bleek-grys  koleur  aengenomen  heb- 
bende , voegd  men  by  het  vogt  in  den  ketel 
wederom  eene  decodlie  van  Galnoóten  en  groen 
Koperrood  , om  alzoo  het  Bleek-Grys  wat  briiyn- 
der  en  bruynUei:  te  maeken  , tot  dut  men  mef 
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alleenelyk  gelcomen  en  is  tot  het  Negre^  ofte  Moo?- 
koleur  , raaer  zelfs  tot  het  Zwart.  Dit  gefcliied 
door  het  geduerig  byvöegen  van  de  Galnoót  en 
het  Koperrood ; maer  om  het  Zwart  volmaektelyk 
te  verwen  , raede  ik  aen  de  Goederen  eerft  een  en 
blauwen  grond  te  geven. 

De  tweede  maniere  om  het  Grys  te  verwen 
fchynt  my  de  eerfte  te  overtreffen,  om  dat  het 
zap  der  Galnoót  zig  vader  aen  de  Wolle  inlyfd  * 
en  om  dat  men  meer  veizekérd  is  dat  men  niet 
meer  ofte  min  Koperrood  zal  gebruyken  als  dat  ’er 
volkomendlyk  noodig  is.  De  dikwyls  herhaelde 
ondervindingen  hebben  klaerelyk  getoond  dat  het 
Grys  veel  Ibhoonder  en  glanziger  is  : dit  is  de 
reden  dat  men  deze  maniere  , die  niet  meer  ar- 
beyd  en  kolt  als  de  andere , en  door  de  welke  de  • 
Goederen  ook  min  befehaedigd  wwden  , moet' 
dellen  voor  de  eerde. 

Men  laet  dan  de  quarttiteyt  dewelke  men  noo-- 
dig  oordeeld  van  de  Galnoót,  fyn  gedampt,, 
in  eenen  zak  van  open  lynwaed  in  den  ketel, 
koken  den  tyd  yan  twee  volle  uren.  Dan  doet: 
men  de  wolle  ofte  doffen  in  den  ketel ; deze  laet: 
men  eene  ure  koken  , gedaèdiglyk  roerende  : hier 
naer  trekt  men  deze  uyc  den  ketel.  Alsdan i 
neemt  men  van  het  vogt  uyt  den  ketel , in  het: 
welk  men  een  weynig  Koperrood  laet  fmilten 
alles  dan  Itortende  in  den  ketel , om  onder-een  te: 
mengelen  : hier  uyt  trekt  men  de  lakens  ofte 
doffen  die  met  bleek  grys  Koleur  moeten  ge— 
verwd  worden.  Naer  dat  deze  geverwd  zyn  , 
voègd  men  nog  wat  Koperrood  in  den  ketel  ,, 
om  diepere  ofte  donkerder  gryze  koleuren  te; 
maeken  , gelyk  te  vooren  gezeyd  is. 

My  dunkt  dat  ik  hu  klaet  genoeg  te  kennen' 

gegeven 


in  vaftfldendi  T'^erw-kón^. 
fégeven  , eii  ftipielyk  aeiigetcjonJ  heb  de  zekerftè 
en  aldei-hefce  manieren  om  de  eerfre  ofte  nioe^' 
derlyke  Koleuren  te  maeken  ; door  Welkers  on- 
dermengelingen  alle  andere  menigvuldige  koleuren 
gemaekt  worden.  Doch  , rot  meerder  klaerheyd 
en'zekérheyd , zullen  wy  deze  , twee  koleuren 
by- een -voegende  ofte  mengelende  > overloopen 
volgens  het  order  dat  wy  geliouden  hebben  han- 
delende van  elk  in  het  beZonder.  Naer  dat  wy 
fcullen  gehandeld  hebeti  van  de  koleuren  die  de 
Uvee  by-een-ge\^oegde  Moeder  - koleuren  voords- 
brengen  > Zoo  zal  men  handelen  van  de  koleuren 
die  van  dry  by-een-gevoegde  worden  voorsgebragr„ 
en  zoo  voordgaende , zal  men  aentuonen  alle  de 
koleuren  de  v.elke  de  JSatuér  en  Konfc  heeft 
tragten  nae  te  volgen. 

^an  de  Koleuren  de  welke  gemaekt  worden  door 
de  ondermingeling  van  het  Blauw  met 
het  Rood. 

heeft,  handelende  van  het  Rood* 
A ^JC.  gezeyd  dat  ’er  vier  verfcheyde  geflagteit 
zyn  in  de  groote  Teinture  ; nu  zullen  wy  toorien 
hoedaenigde  uytwerkfels  zyn  van  deze  verfcheyde 
Ronden  , als  zy  geplaétll  zyn  op  eenige  Stofte  dn 
welke  te  vooren  blauw  geverwd  was 

l'lene  blauwe  Stofte  gekokt  met  Aluyn  en  Wyn- 
fteen  , geverwd  met  den  Kermés , brengt  voord 
een  Koleur  dat  den  naem  heeft  van  la  Couleur 
du  Roi , het  Koninglyk  Koleur , la  Couleur  dil 
Prince  , het  Prinfelyk  Koleiir,  la  Penfée,  het 
vlammig  Koleur,  Ie  P'iolct^  het  Violet,  en  U 
Pourpre , liet  Purper  Koleur  , benevens  nog  an* 
ëere  * de  welke  op  deze  trekken.  G 
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Door  de  ondermengeling  van  het  Blauw  met 
het  Cramoifi  - Rood  word  gemaekt  het  Diiyve* 
koleur  , het  Purper,  ‘het  Aniaranthe  - koleur  , 
het  vlammig  Rood,  en  ander  Violet  , benevens 
andere  Koleuren  hier  op  trekkende  , de  welke 
helderder  ofte  dieper  zyn. 

Door  de  mengeling  vaa  het  Blauw  met  hec 
lUekrap  - Rood  maekt  men  ook  het  Koninglyfc 
Koleur , en  het  Prinfelyk ; maer  dit  en  is  zoo 
fchoon  nog  zoo  helder  niet  als  het  gene  men  maekt 
met  het  Blauw  en  de  Kermes,  het  Goud  - Geel , 
ofte  Huydevetters-Schors,  ofte  Leeuwen-Koleur  , 
het  donker  Aniaranthe , het  droog  Rooze-Koleuc 
min  levendig. 


; — ■■  » 

Nan  de  Mengeling  van  het  Blauw  met  het 

Geel. 

TT^An  deze  twee  Koleuren  onder  elkandereti 
/Jr  gemengeld  , en  kan  men  maer  een  geflagt 
vc.Hirdbrengen  , re  weren  het  Groen  : doch  vanij 
dit  Koleur  is  eene  oneyndelyke  verfcheydend- 
heyd , waer  van  de  principaelfte  zyn , bet  geel  i| 
Groen  , het  eygen  Groen , het  blyde  Groen,  hettj 
Kruyd-  ofte  Gras-Groen,  het  Lauwrier  - Groen  ,,| 
het  Moleqtiin  - Groen  , het  bruyn  Groen  , Zee- 
Groen , Céladon  , ofte  waterverwig  Groen  , het 
Papegaey  Groen  , het  Kool-Groen  : hier  by  kani| 
men  voegen  het  Céladon  zonder  Blauw.  *Alle 
deze  aengetoonde  verfcheydendheden  , en  de  gene^ 
die  hf'Oger  ofte  dieper  zyn  , worden  op  de  zelvw 
maniere  en  met  het  zelve  gemak  gemaekt  Hct;i 
Blauw , hoe  lichter  het  is  , hoe  blyder  Groen  het' 
aiaekt,  en  hoe  dieper  ofte  donkerder  het  is,  hoer 
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btiiynder  Groen.  Men  het  dan  de  Stoflfe  koken 
met  den  Aluyn  en  den  Wynfteen,  gelyk  men 
gemeynelyk  eene  witte  Stolfe  geel  verwd  : deze 
blauw  geverwde  StofFe  verwd  men  alsdan  met  de 
Gaude  ofte  Sarette  , de  Geneftrolle  , het  geel 
Hout , ofte  den  Fenugrec.  Alle  deze  Ingrediën- 
ten zyn  gelykelyk  goed  door  hunne  valKlaendig- 
heyd  ; maer  verniids  de  geele  Koleuren  die  zy 
geven  onder  hun  wat  verfchillende  zyn  , zoo  zyn 
insgelyks  de  groene  Koleuren , de  welke  van  hun 
voordkomen.'  De  Gaude  en  de  Sarette  zVn  de 
twee  bede  en  bezonderfte  Planten  tot  de  geele 
Teinture. 

Men  zoude  eerd  konnen  de  Stoffen  , de  welke 
moeten  groen  geverwd  worden  , geel  verwen  > 
en  daer  naer  door  de  Blauw  - kuyp  trekken  zoo 
lang  tot  dat  men  het  gewenfcht  groen  Koleut 
heeft  ; doch  dit  word  ontraeden  , om  reden  dt 
dit  Blauw  het  lynwaed  zoude  vlekken  : maer  het 
Blauw  eerft  geverwd  zynde  voor  dat  men  het 
zelve  in  Groen  veranderd , word  door  den  Aluyn 
en  den  Wynfteen  vaftgehegt  aen-  de  Stoffe  , en 
bedekt  door  het  Geel. 

Het  Céladon , ofte  Zee  - Groen  , een  uytne- 
mende  koleur  na  de  goulle  der  Volkeren  van  het 
Goden  , kan  en  mug  , als  volflandig  zynde  , van 
de  Groot-  en  Goed-verwers  gemaekt  worden;  dat 
is  te  zeggen  , met  te  vcoren  aen  de  Stoffe  een 
blauw  koleur  te  geven;  maer  dit  koleur  moet  zoo 
bleek  zyn  , dat  het  zelfs  bleeker  als  Hemels-blauw 
moet  zyn  ; het  welk  zeer  moeyelyk  is  om  gelyk 
te  maeken  ; en  is  het  zaeken  dat  men  dit  bleek 
koleur  wel  gelykelyk  kan  treffen  , zal  men  het 
zelve  beter  verwen  met  de  J^ir^a  aurea  als  met 
We  Gaude,  Men  het  zomwylen  toe  aen  de  Ver- 
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wers  van  Languetioc , van  het  Céiadon  te  kolet!* 
ren  met  het  Spaenfch  Groen , al  is  het  zaekeii  i 
dat  dit  koleur  behoord  gebruykt  te  worden  van 
de  Valfch  verwers.  In  Holland  word  dit  koleur 
zeer  Ichoon  en  helder  gemaekt. 

BBE=========?===t=srttaa==  =======— 

y'an  het  Blauw  ondermengeld  met  het  Bruyn 
vfte  bruyn  Rood. 


IST/^An  deze  mengeling  maekt  men  zeer  wey*-' 
nig  gebruyk  ; want  van  deze  mengeling: 


van  het  Blauw  en  Bruyn,  ofte  bruyn  Rood  , en' 


word  anders  niet  gemaekt  als  groenagtig  Grys  „ 
ofte  eene  foort  van  Olyf-koleur , de  welke  beyde: 
inaer  dienftig  en  zyn  voor  de  Tapyten. 


! 


l^an  de  Mengeling  van  het  Rood  met  het  Geel.' 

yff  En  trekt  van  het  Scharlaken-Graen  , ofte? 
xf±  Kermes’,  en  het  Geel,  het  /durort-,. 
ofie  Dageraed-koleur  , het  Goudbloem  - koleur  , 
het  Oranje-  ofte  Goud  - koleur , en  vele  andere. 
bleekere  ofte  diepere  Koleuren.  Men  trekt  varr 
het  Gobelins-Scharlaken-koleur  ondermengeld  met 
de  geele  Koleuren , hetLangoïUle  ofte  Zee-kreefte- 
en  het  Granaet-  en  Bloem-koleur ; maer  deze  en 
zyn  van  de  grootlle  Itandvaftigheyd  niet , en  men 
ziet  nogtans  de  voorgaende  Koleuren  , de  welke 
door  de  ondermengeling  van  het  Rood  geel  ge- 
maekt  zyn  , zeer  veel  in  het  gebruyk. 
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de  Mengeling  van  het  Rood  met  het  Bruyn 
en  bruyn  Rood. 

diend  zig  van  geene  andere  koleuren , 
de  welke  van  dezeonderniengeling  voord- 
komen,  als  van  het  Mekrap  rood,  om  dieswil  dac 
dit  Ingrediënt  een  zoo  fchoon  iiytwerklèl  voord- 
brengt  in  deze  Iborten  van  koleuren  als  den  Ker- 
més  ofte  de  Cochenille;  en  de  reden  dat  deze 
koleuren  zoo  luyderlyk  niet  en  zyn  , is  om  dat 
het  Bruyn  de  zelve  verduytlerd.  Deze  mengeling 
brengt  voord  het  Kaneel-koleur , Snuyi-,  Cailanje-, 
Mufcus  , Beere-koleur,  en  andere,  de  W’^elke  op 
deze  trekken , die  , om  zoo  te  Ipreken  , oneyn- 
delyk  zyn , en  zonder  de  minde  moeyte  gemaekt 
worden  , door  het  verminderen  ofte  vermeerderen 
der  Mekrap  , ofte  andere  Ingrediënten  , en  door 
de  zelve  korten  ofte  langen  tyd  in  het  bad  te 
laeten  ; zoo  dat  men  van  deze  en  vele  andere 
voorzeyde  en  opvolgende  koleuren  mag  zeggen 
dat  zy  hun  meefter  leercn* 

===^.,.--==SC:aa-.-..r.=:=  , 

yan  de  Mengeling  van  het  Rood  met  het  Zwart. 

Kze  mengeling  diend  voornaemendlylc-  om 
Jfj/  alle  roode  koleuren  in  bruyne  te  verande- 
ren , van  welkdaenig  gellagt  dat  zy  zyn  ; maer 
zy  worden  maer  gemeynelyk  gebruykt  voor  de 
Wollen  de  welke  voor'  de  Tapyten  gefchikt  zyn. 
Men  trekt  ook  uyt  deze  mengeling  het  wynagtig 
Grys , alsvvanneer  men  eerll  aen  de  Wolle  een 
licht  Rood  met  Kermes  geeft  ^ ook  met  de  Ct> 


5)3  Nieuwe  onver anierlyke  ^ 

chenille  , ofte  de  Mekrap  ; maer  dan  moet  me»  i 
het  zelve  terftond  palieren  door  het  Zwart , zoot 
kort  ofte  zoo  lang  volgens  dat  men  het  kolcur 
wen  feilt  te  hebben. 

J^an  de  Mengeling  van  het  Geel  met  het  Brujni 
ofte  bruyn  Rood, 

m,-rEn  maekt  van  deze  mengeling  deze  ven- 
JLfjL  fcheydendheden  , te  weten  : het  doodl 
Blad-groen,  en  het  Beeren-hair-koleiir , &c.  Watt 
aengaet  deze  ondermengeling  , men  gebruykt  de' 
zelve  maer  als  men  gedwongen  is  een  grys  koleur 
te  maeken  dat  nae  het  geel  trekt.. 

S=====^r=r—r====^  ===3 

J^an  de  Mengeling  van  het  Bruyn  met  het  Zwart. 

An  deze  ondermengeling  trekt  men  ver- 
/r  fcheyde  koleuren  , gelyk  zyn  het  Caffé- 
koleur  , Caftanje-koleur , droog  Pruym-koleur  , 
Mufeus-  en  Doorn-koleur , benevens  andere  ver- 
fcheydendheden  , de  welke  veelderley  en  met 
de  voorzeyde  koleiiren  overeenkomflig  zynde  , 
veel  gebruykt  worden, 

Alsnu  zyn  zoo  klaerlyk  aengetoond  als  het  mo 
gelyk  was  alle  de  verlcheydendheden  der  Koleuren 
de  welke  konnen  voordgebragt  worden  door  de 
faemenftelling  van  twee  eerlle  ofte  mcederlyke 
Koleuren  ; nu  zal  men  den  Lezer  gaen  voor  OO' 
gen  (lellen  de  Uytwerkfels  ofte  Koleuren  die  ge- 
niaeki  worden  door  de  ondermengeling  van  drj 
Koleuren  onder-een  , welke  ondermengeling  on 
«en  groot  getal  zal  geven.  Het  is  nogtans  wacr , 
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dat  ’er  zullen  Koleuren  aengetoond  worden  zeer 
naer  over-een-komende  niet  de  gene  die  wy  ge- 
loond hebben  , voordkomende  uyt  de  faemenflel- 
ling  van  twee  Koleuren  onder  elkanderen ; want 
weynige  Koleuren  zyn  ’er  , de  welke  men  niet 
en  kan  maeken  op  vericheyde  manieren  : maet 
dan  is  het  vry  aen  den  Verwer  van  te  verkiezen 
de  Koleuren  die^,  even  fchoon  zynde  , de  gemak- 
kelykde  zyn  om  te  maeken. 

y'an  de  bezonderjle  Ondermengelingen  der 
Koleuren  dry  by  dry. 

JTT^An  het  Blauw,  het  Rood  en  het  Geel  wor- 
sr  den  gemaekt  het  roft  Olyf  - koleur , het 
groenagtig  Grys , en  andere  verlcheydend lieden  , 
de  welke  weynig  in  het  gebruyk  zyn  , ’t  en  zy 
voor  de  Wollen  die  gefchiktzyn  voorde  Tapyten. 
’ Van  het  Blauw  , het  Rood  en  het  Bruyn  wor- 
den de  Olyf-koleuren  getrokken , beginnende  van 
de  alderbruynfte  tot  de  klaerfle  , alleenelyk  ge- 
vende maer  eenen  kleynen  doorflag  van  het  Rood; 
gelyk  het  ^drdoife-  ofte  Schalie  - koleur , en  het 
Lavendel-Grys , als  insgelyks  van  de  gene  die  op 
deze  trekken. 

Van  het  Blauw  , het  Rood  en  het  Zwart  wor- 
den vele  verfcheydendheden  van  Grys  getrokken ; 
gelyk  Salie-grys  , Schalie-grys  , Lood- grys , de 
koninglyke  Koleuren  en  de  prinfelyke , doch  wat 
bruynder  als  de  geraeyne;  ook  een  oneyndelyk 
getal  van  Koleuren  trelckende  op  de  gene  die  van 
andere  ondermengelingen  cemaekt  worden. 

Van  het  Blauw  , het  Geel  en  het  Biuyn  wor- 
den vei’fcheyde-  groene-  Kokuren  getnaeüt , ook 
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iiet  Ko'eur  van  Ganzen-drek , en  Olyf-koleurtn 

van  alle  geflagten. 

Van  het  Blauw , het  Geel  en  het  Zwart  maekt 
men  alle  bru3'n  *•  groene  Koleuren  , tot  zelfs  de 
j&warte.  ' 

Van  het  Blauw  , het  Bruyn  met  het  Zwart 
maekt  men  de  bruyne  Olyf  - koleuren  en  he^ 
^roenagtig  Grys, 

Van  het  Rood , het  Geel  en  het  Bruyn  trekt 
men  de  Oranje-koleuren  , het  Goudrkoleur , dood 
Blad-,  oude  Mans  Vleefch-koleur,  het  gebrande 
Kaneel-  en  het  Tabak-koleur  van  alle  fpecien. 

Van  het  Rood , het  Geel  en  het  Zwart  inaekE 
men  bynaer  de  zelve  verfcheydendheden  van  Ko- 
leuren , en  ook  h^t  diep  ofte  het  duyder  dood 
Blad-koleur. 

Eyndelyk  , van  het  Geel , het  Bruyn  ofte  bruyn 
Rcxxi  en  het  Zwart  maekt  men  de  koleuren  van 
het  Oflen-hair,  van  bruyne  Nodten,  en  andere  , 
de  welke  hier  aeti  gelyken. 

Men  heeft  alsnu  deze  optelling  van  de  ver- 
fcheyde  en  onder  een  gemengelde  Koleuren  gege- 
ven , als  eene  Tajel , om  te  zien  en  duydelyk  te 
kennen  van  welke  Ingrediënten  men  zig  moet 
bedienen  om  door  de  ondermengelingen  die  foor- 
ten  van  koleuren  te  maeken  , de  welke  men 
wenfcht  te  hebben  , en  aen  de  oogen  de  volle 
voldoening  te  geven. 

Men  zoude  ook  vier  Moevler-koleuren , enzom- 
wylen  vyf,  onder  elkanderen  konnen  mengelen  , 
het  welk  nogtans  raer  zoude  zyn ; ntaer  my  dunkt 
dat  den  uytleg  op  dit  punt  zoude  onprofytig  zyn  : 
want  alles  dat  zomwylen  moge.lyk  is,  is  zeer  dik- 
wyls  overtollig. 

Ik  en  kan  in  deze  Kond  den  Oeifcnaer  nies 
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genoegzaam  aenraeden,  altyd  zyn  werk  te  begin» 
ren  met  de  alderbleekde  koleiiren  , het  welk  ge- 
fchied  zoo  door  de  veellieyd  ofte  minderheyd  der 
ïn  gredienten,  en  'ook,  door  den  tyd  van  de  goede- 
ren in  het  bad  te  laeten  : want , deze  fauten  be- 
gaen  hebbende  , dat  is , de  koleiiren  te  diep  zyndej^ 
is  men  verpligt  de  goederen  een  ander  koleur  te 
geven  als  dat  men  in  het  begin  voorgenomen  had 
te  geven  : daerom^  als  de  koleuren  in  het  begin 
teer  en  bleek  zyn  , kan  men  de  zelve  bedwingen 
ra  zynen  wi'  , ofte  door  het  vermeerderen  der 
Ingrediënten , ofte  door  de  dikwyls  erhaelde  dop- 
pingen  ofte  koJtingen.  Aengaende  de  Stoffen , het 
en  gefchied  bynaer  noyt  dat  men  meer  als  twee 
en  dry  koleuren  noodig  heeft  tot  het  maeken  der 
verfcheydendheden  , om  de  aengeioonde  redens , 
de  welke  wy  gegeven  hebben  , dat  ’er  door  de 
ondermengelin^  van  twee  en  dry  koleuren  zoo 
vele  voordgebragt  worden.  Ik  en  geloof  niet 
dat_2er  in  deze  Befchryving  iet  agrergelaeten  is 
het  welk  zoude  konnen  noodig  zyn  tot  het  vol- 
jnaekt  verwe-n  der  Wollen,  ofte  wolle  Stoffen , 
volgens  de  goede  ofte  groote  Verw-konft;  vervol- 
gens en  behoefd  men  ook  niet  te  twyflelen , dat 
men  alles  het  gene  duydelyk  befchreven  is  nauw- 
keuriglyk  onderhoudende  , de  aldervolmaektfte 
wytwerkfels  zal  hebben  , alle  de  gewenfchte  ko- 
leuren en  alle  de  fchoone  verlcheydendheden  , 
zoo  op  de  Wollen  , gcfponnen  en  ongefponuen  , 
als  op  de  witte  Lakens. 
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Nan  de  Ncrw-konfl  der  Wolleji  in  de  kleyne  ofte 
valfche  Teincure. 

jJJ^En  heeft  in  den  beginne,  handelende 
vau  de  Teinture  der  Wollen  ofte  wolle 
Stoften,  gezeyd  een  groot  verfchil  te  zyn  tiiftchen 
de  groote  en  kleyne  Teinture.  Men  heeft  ook 
aengetoond  de  qualiteyt  ofte  hoedaenigheyd  der  • 
Wollen  ofte  Stoffen  de  welke  door  de  groote  ent 
goede  Teinture  moeten  geverwd  worden,  ook  de- 
gene die  moeten  ofte  mogen  door  de  kleyne : 
ofte  valfche  geverwd  zyn.  Het  verfchil  het  welk: 
wy  tuflchen  deze  beyde  materiën  gemaekt  heb-- 
ben  , is , dat  dè  Stoffen  van  zekeren  prys  moeten 
zyn  , en  die  niet  en  moeten  dienen  voor  de  voe- 
dering der  kleederen  , met  de  onveranderlyke  en- 
vaftftaende  koleiiren  der  groote  en  goede  Teinture: 
moeten  geverwd  worden  , en  de  andere , die  van 
kleynen  prys  zyn  , door  de  kleyne  ofte  valfchc' 
Teinture.  Want  waer  het  zaeken  deze  door  de 
groote  Teinture  geverwd  wierden  , zoude  den  i 
prys  te  hoog  komen , en  vervolgens  het  debit  te  i 
kleyn  zyn ; ook  om  reden  dat  dusdaenige  Stoffen 
van  mindere  flerkte  zynde  , alziilke  fterke  ko- 
leuren  niet  en  verdienen  , vermids  zy  gemeyne- 
lyk  maer  gebruykt  en  worden  voor  de  voedering 
der  kleederen , die  min  aen  de  locht  en  hae:e  in- 
jurien  onderworpen  is. 

Nu  zullen  wy  gaen  aentoonen  de  manieren  on 
de  Vei-wen  te  maeken  van  de  kleyne  ofte  valfcln 
Teinture  , gelyk  wy  die  getoond  hebben  van  d( 
groote  ; nogtans  door  bet  gehruykt  van  anden 
Ingrediënten  , zeer  verfcUillig  van  de  gene  di' 
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wy  befclireven  hebben',  de  welke,  al  is  het 
zaeken  dat  zy  de  langduerige  vartllandigheyd  niet 
cn  hebben  gelyk  de  koleuren  der  groote  Teinture, 
zyn  zy  nogians  levender  en  glanziger : in  hun 
gebruyk  zyn  de  koleuren  zeer  elfen  , en  worden 
met  \eele  mindere  moeyte  gemaekt  als  de  gene 
van  de  groote  Teinture.  Dit  zyn  de  voordeelen 
van  deze  materfen  de  welke  men  de  valfche  Ko- 
leuren naemd ; nogtans , al  is  liet  zaeken  dat  het 
te  wenfchen  w'aere  dat  haer  gebruyk  zoo  niet 
en  mogte  zyn , moet  men  zeggen  dat  haer  gebruyk 
niet  min  protytig  en  is  voor  de  Stoffen  die  van 
de  locht  verweyderd  zyn  , en  van  zoo  groote 
I duerzaemheyd  niet  en  moeten  wezen.  De  bezon- 
derfte  redens  van  haer  gebruyk  zyn  , dat  zy  met 
minder  koff  en  meerdere  raffigheyd  konnen  ge- 
; maekt  worden  als  de  Koleuren  van  de  groote 
[ Teinture.  Men  zal  in  het  belchryven  der  Koleu- 
1 ren  van  de  kleyne  Teinture  , niet  voordgaen  ge- 
j lyk  men  gedaen  heeft  voor  de  groote , om  dies- 
wille  dat  men  hier  geene  eerde  ofte  Moeder- 
koleuren  en  erkend.  Daer  zyn  ’er  ook  weynige 
de  welke  dienen  voor  den  grond  van  andere : het 
meede  deel  van  deze  Koleuren  en  komt  niet 
voords  uyt  de  ondermengeling  van  twee  ofte 
meer  Koleuren  by  elkander. 

’t  En  zal  niet  noodig  zyn  hier  te  erhaelen  de 
•naemen  van  alle  de  Ingrediënten  die  tot  deze 
kleyne  Teinture  gebruykt  worden  , nogte  ook 
hunne  befchryving  : men  zal  maer  alleenelyk  de 
maniere  voorhouden  op  de  welke  zy  moeten  ge- 
I bruykt  worden  , en  de  Koleuren  die  van  deze 

i konnen  worden  getrokken.  Hier  door  zal  men 
zien  dat  ’er  verlcheyde  Koleuren  zyn  , die  aen 
f elkanderen  zeer  gelykvorniig  wezen  j zoo  dat 
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het  als  onmo^^elyk  zoude  zyn  te  handelen  van 
elk  Kf.tleur  in  het  bezonder , zonder  te  vervallen 
in  verdrietige  erhaelingen  , de  welke  den  Lezer 
zouden  misliaegen. 

ej— ...  - j==s  . 

f^an  het  verwen  der  Wolle  door  de  valfche  ofte 
klejne  Teinture. 

E Wolle  die  bereyd  gemaekt  is , gelyk 
j£^  men  in  de  groote  Teinture  gezeyd  heeft 
om  Geel  geverwd  te  worden  , en  geheel  geverwd 
zynde  door  de  Gaude , en  dan  getrokken  ofte  ge- 
dopt in  de  Roode  verw  , gemaekt  van  de  afge- 
fchoren  wolle  van  het  Scharlaken , het  welk  men 
Nacarat  naemd  , geeft  een  fchoon  en  vuurig  i 
Oranje-koleur.  Van  dit  bad  kan  men  vertcheyde 
fclioone  Roode  Koleuren  maeken , te  beginnen 
van  het  Cérife  en  Vuur-koleur  , tot  het  bleek  i 
•Vleefch  - koleur.  Deze  verfcheydendheyd  komt  i 
voords  met  de  goederen  lang  olte  weynig  tydsin'i 
het  bad  te  laeten, 

I 

1 

P^an  het  rood  koleur-gevende  Mos. 

m 

'JXfir'  Aekt  men  verfcheyde  aengenaeme  Ko- 
JivllL  leuren.  Dit  Mos  is  uytgeleyd  , en  ook 
aengetoond  de  plaetfen  vvaer  het  zelve  te  beko--i 
men  is  , als  ook  de  maniere  van  dit  te  be-* 
reyden. 
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Van  het  fndiaenfch  ofte  Campeehe  Hout. 

Ic  Hout  is  van  een  zeer  groot  gebruyk  in 

de  kleyne  Tcinture  , en  het  waer  wel 
wenlchen  dat  het  zelve  noyt  gebruykt  en  wiervi  in 
de  groote  Teinture , om  reden  dat  het  Koleur  het 
welk  dit  Hout  van  zig  geeft,  in  koriea  tyd  t’ee* 
nemael  en  geheellyk  zyn  Kuleur  verliell  door  de 
locht.  Den  geringen  ofte  kleynen  prys  waer  voor 
het  zelve  te  bekomen  is  , is  oorzaek  van  het 
groot  gebruyk  ; maer  de  bezonderfte  reden  is 
om  dat  door  de  verlcheydene  bereydmaekingen 
cn  de  zoute  materiën  uyt  dit  overvloedig  verwen 
de  verfcheyde  veranderingen  van  Koleuren  ge- 
inaekt  worden  , de  welke  men  met  grooten  arbeyd 
maer  kan  bekomen  , door  de  Koleuren  in  de 
gioote  Teinture.  ’t  Is  nogtans  mogelyk  alle  Ko- 
leuren te  maeken  zonder  de  medewerking  van  dit 
Hout ; zoo  dat  men  om  de  ontiandvaftigheyd  van 
dit  Hout  , zeer  groote  redens  gehad  heeft  om  dit 
gebruyk  in  de  groote  Teinture  te  verbieden. 

Men  bediend  zig  van  bit  Hout  tot  het  voltrek- 
ken van  het  Zwart  , ’t  welk  het  werk  is  van  de 
Kleyn-  ofte  Valfch  - verwers  : men  bediend  zig 
ook  van  het  zelve , gelyk  gezeyd  is , met  de 
Galnoót  en  Koperrood , om  alle  de  verlcheydend- 
heden  van  het  Grys  te  maeken  , trekkende  op 
het  Schaille  - koleur  , Lavendel  - koleur  , ook 
wilde  Duy ve  - grys , en  veele  andere  , hier  aen 
gelykende.  Men  kan  hier  van  het  juft  gewigt 
ofte  maete  niet  geven  , want  de  Kieyn  - verwers 
gewoon  zyn  hunne  koleuren  te  trekken  volgens  dö 
ftaelen  de  welke  Inm  loegezonden  worden  van  de 
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Ivleyne  Stoffen  die  moeten  dienen  tot  voedering  , 
Êoo  dat  hun  werk  meer  na  de  oog  als  na  het  ge-- 
wigt  gefchikt  word  , alcyd  beginnende  van  de 
alderbleeklle  koleuren  , om  alzoo  door  het  by* 
voegen  der  Ingrediënten  te  komen  tot  de  gene 
die  dieper  en  bruynder  zyn  , en  het  koleur  vol- 
gens hunnen  wenlch  te  bekomen. 

Men  maekt  ook  met  het  Indiaenfch  Hout  ver- 
fcheyde  fchoone  Violette  - koleuren  ; maer  eerft 
moeten  de  Stoffen  door  de  Guéde  geverwd  zyn  , 
en  dan  terltond  gealuynt  worden  , voor  aleer  zy 
met  het  Indiaenfch  Hout  geverwd  worden.  Dit 
Hout  geeft  ook  een  blauwagtig  Koleur ; maer 
van  weynige  vafiigheyd  , daerom  het  Blauw  van 
de  groote  Teinture  van  zeer  kleynen  koll  en 
ftandvallig  zynde  , gebruykt  men  zeer  raer  het 
(legt  Blauw  van  het  Indiaenich  Hout. 

Men  kan  insgelyks  door  den  zelven  middel  het 
Groen  maeken  , met  een  en  het  zelve,  bad.  Hier 
toe  doet  men  in  den  ketel  van  het  Indiaenfch. 
Hout  het  Grain  ofte  Graen  van  Avignon  en 
Spaenfch  Groen  ; deze  mengeling  geeft  ook  aen 
het  bad  een  fchoon  Groen  koleur.  Het  zal  dan 
genoeg  zyn  de  Wollen  ofte  Stoffen  zoo  lang  in 
het  bad  te  laeten  , t(X  dat  het  koleur  zoo  hoog 
ofte  leeg  is  als  dat  men  het  zoude  wenichen  te 
hebben.  Men  zal  ondervinden  dat  men  dit  groen 
Koleur  van  zoo  veele  verfcheydendliedcn  kan 
maeken  als  men  wild  , met  in  dit  bad  zoo  veel 
Indiaenfch  Hout  en  Avignons  oryn  te  doen  als 
dat  men  dunkt  noodig  te  zyn.  Dit  Groen  koleur 
en  is  van  geene  betere  hoedaenigheyd  als  het  flegc 
Blauw  van  het  Indiaenfch  Hout  , en  daerom  be- 
hoorden zy  met  reden  gebannen  te  worden  uyt 
het  gebruyk  der  Verw-konlh 
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Het  gemeyn  gebruyk  van  het  Indiaenfcli  Hout 
in  de  kleyne  Teinture  isbezonderlyk  om  het  verfch 
en  droog  koleur  van  Pruymen  en  Purper  te  ver- 
wen , en  ook  de  verfcheydendheden  van  de  zelve 
koleuren.  Dit  Hout  , ondermengeld  zynde  met 
de  Galnoot  , geeft  alle  zyne  koleuren  aen  de 
Wolle  , de  welke  te  vooren  met  de  Guéde  ge- 
verwd  is.  Men  ondermengeld  deze  Ingrediënten 
met  een  weynig  groen  Koper-rood , het  welk  dit 
koleur  verhelderd  en  zeer  verkerkt , door  het 
verdiepen  van  het  koleur.  Door  dezen  middel 
heeft  men  terkond  de  koleuren  en  de  verichey- 
dendheden  de  welke  in  de  groote  Teinture  veel 
moeyelyker  zyn ; doch  zy  hebben  een  zeer  groot 
gebrek,  dat  ze  van  korten  kand  zyn  : want  naer 
èenige  dagen  zal  men  groot  verfcliil  zien  tuflchen 
de  koleuren  de  welke  in  de  locht  zullen  geweeft 
hebben  , en  de  gene  die  buyten  de  zelve  zyn. 

! ^■r===5S:Caa r-rrr:  , ,-1.:=::^= 

P^an  het  rood  Brezilie-hout. 

En  rekend  onder  den  algemeynen  naem 
XvCit.  van  Brefilie-hout , het  Fernambouc,  het 
S.  Marthas-hout  en  het  Japonfch  Hout , ook  nog 
eenige  andere , waer  van  wy  niet  en  handelen  , 
om  dat  zy  alle  op  de  zelve  maniere  gebruykc 
worden. 

Alle  deze  verlcheyde  Houten  geven  bynaer  de 
zelve  koleuren  van  het  Indiaenfch  Hout,  en  zeer 
dikwyls  worden  zy  orkler  elkanderen  gemengeld, 
’t  En  is  niet  mogelyk.  vaft-  te  keilen  de  quantiteyt 
die  men  behoord  te  gebruyken  tot  het  maeken 
van  deze  Verwen,  om  reden  dat  den  eenen  Ver- 
wer  meer  koleuren  geeft  als  den  anderen , ofte  de 
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zelve  veel  fchoonder  niüekc.  Dit  verlchil  Icomt 
dikwyls  voord  uyt  het  koleur  - gevende  Hout ; 
want  is  het  zaeken  dat  dit  koleur  door  de  locht 
veel  verbleekt , ofte  gerot  is  , alsdan  heeft  niert 
maer  fJegt  uytwerkfel  te  verwagten  ; daeroni 
moet  men  de  dieplte  en  bruynlic  koleuren  voor 
de  bleeke  iflellen. 

Het  naturelyk  koleur  Van  het  Brefilie  - hout 
fchynt  de  andere  tc  overtreffen  > en  is  in  meer* 
der  gebruyk  als  de  andere  ; daerom  geeft  men 
aen  dit  den  naem  van  het  valfck  Scharlaken- 

koleur , het  welk  in  zyn  zeiven  fchoon  en 

glanzig  is , maer  minder  van  conditie  ofte 

hand  als  het  Scliarlaken  van  de  Cochenille  ofte  i 

Gomme  - Lak. 
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het  Fujlel-Hout. 

It  Hout  geeft  een  Oranje  - Iroleur  van 
.ff weynige  valKiaendigheyd  ; het  word, 
gcmeynelyk  in  de  valfche  Verwe  gebruykt  ge- 
lyk  men  gebruykt  den  Wortel  en  de  groene 
OkkernoóMchelpen  j zonder  de  Stoffen  te  laeten  . 
koken  : vervolgens  is  het  in  zyn  gebruyk  zeerq 
gemakkelyk.  Men  mengeld  dit  zeer  dikwyls-  ' 
met  de  Okkernoót-fchelpen  en  de  Gaude  , om  ' 
Tabak-  ofte  Kaneel-koleuren  te  maeken.  Men  ! 
moet  nogtans  dit  koleur  voor  zeer  liegt  houden;.  ^ 
want  het  zelve  in  de  locht  weynigen  tyd  zynen  * 
ftand  houd  ; en  is  het  zaeken  dat  lïien  eene.’  ’ 
Stoffe  die  met  het  Fu^tel  geverwd  is  de  Blauw-  < 
kuyp  doet  palieren  , zal  het  zelve  een  zeer  ^ 
onaengenaem  koleur  vüordbrengen  » dat  geenén  « 
iland  en  houd.  ii 


Men 
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Men  gebruykt  binnen  Languedoc  het  Fuliel- 
liouc  om  het  Zee  - kreeften  - koleur  te  maeken  , 
het  welk  zy  nae  den  Ooften  zenden.  Hier  door 
fpaeren  zy  de  Cochenille  : zy  mengelen  hier 
toe  in  een  en  het  zelve  bad  de  Gaude  , het 
Fudêl  en  de  Cochenille  met  een  vveynig  Wyn- 
fieen  , en  de  Stoffen  koken  zy  in  het  bad  tot 
dat  zy  het  gewenlcht  Kreeften-koleur  hebben  ; 
en  volgens  de  quantiteyt  der  voorzeyde  Ingre- 
diënten is  hun  koleur  min  ofte  meer  róód  ofte 
oranje.  Ik  bekenne  nogtans  , dat  de  ondermen- 
geling  der  Ingrediënten  van  de  groote  Teinturt 
wet  de  gene  van  de  kleyne  zeer  berifpelyk  is. 

ydn  den  Rocou  , vfte  Raucourt. 

2r3\  En  Rocou  geeft  van  zig  een  Oranje* 
koleur  bynaer  gelyk  den  Fuftel , en  de 
Verwe  die  hier  van  gemaekt  word  en  is  niet 
vaflHaender  als  de  gene  die  van  den  Fufiel  ge- 
maekt  word.  ’t  En  is  niet  door  het  afkokfel 
van  den  Aluyn  dat  men  de  hoedaenigheyd  van 
den  Rocou  moet  oordeelen  ; want  hy  en  veran- 
derd in  het  alderminfle  zyn  koleur  niet ; in  het 
tegendeel , door  den  Aluyn  word  het  koleur 
veel  helderder  en  Ichoonder  ; doch  het  vergaet 
in  korten  tyd  door  de  locht  : zoo  dat  ik  ider- 
een  aenraede  den  zelven  niet  te  gebruyken  ; 
ten  eerden  om  zyne  dierte  , ten  tweeden  om 
, zyne  vergankeiykheyd  , ten  derden  om  dat  men 
door  de  Gaude  en  de  Mekrap  , ondermengeld 
en  min  kollelyk  , een  vadftaende  koleur  kan 
. inaeken. 
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Nan  het  Grain  van  ^vignon. 

It  is  in  de  Verw-konft  van  zeer  IdeyTï 
j£^  gebruyk , niet  tegeniiaende  dat  het  zelve 
voordbrengt  een  Ichoon  geel  koleur  , m'aer  van 
Ideyne  vallftandigheyd  ; gelyk  het  grenen  is  dat 
hier  van  gemaekt  w-ird  , als  wanneer  de  Stoffe  , 
hier  n-:ede  geverwd  zynde , word  door  het  blauw 
getrokken. 
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V an  de  Terra  Merita. 

Eze  word  bynaer  op  de  zelve  manier® 
JCJ/'  gebruykt  gelyk  het  Grain  van  Avig-  j 
nou  , doch  in  veel  mindere  quantiteyt,  om  reoen  | 
dat  zy  onvergelykelyk  meer  verwe  geeft.  Zy  is ; j 
wat  beter  en  vailliaender  als  de  andere  geelc  ■ 
Ingrediënten  waer  van  gehandeld  is ; maer  de- 
wyl  zy  dier  is  , word  zy  weynig  in  de  kleyne* 
ofte  valfche  Teinture  gebruykt  : " deze  gebruykt 
men  nogtans  dikwyls  in  de  groote  Teinture  om 
een  goud-koleur  te  geven  aen  het  geel  dat  met  1 
de  Gaude  geverwd  is  ; ook  om  de  Scharlakens  | 
te  verlichten  en  een  Oranje  - koleur  te  geten.  i 
Dit  gebruyk  is  nogtans  berifpeiyk  , door  dien- 
dat de  loctit  alles  doet  vergaen  dat  door  de  Terra 
Merita  aen  de  goede  koleuren  is  bygevoegd ; 
zoo  dat  het  Goud-koleur  van  het  Geel  en  Oranje- 
küleur  van  het  Scharlaken  verdwynt ; waer  aen  ' 
men  ligtelyk  kan  befpeuren  dat  ’er  vallche  ko-  ' 
leuren  onder  de  goede  gemengeld  zyn.  ' 

Hier  is  nu  alles  het  gene  men  van  de  kleyne  | ^ 
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cfre  valfche  koleuren  kan  zeggen  ; zy  en  behooS 
<ien  maer  afeenelyk  gebruykt  te  w<Tden  voor 
gemeyne  Stoften , de  welke  van  kleynen  prys  zyn^ 
IVIen  moet  nogtans  niet  voor  het  alJerzekerfte  ge- 
looven  dat  het  onmogelyk  is  van  uyt  de  zelve 
cenige  vaftflaende  koleiiren  te  trekken;  maer  als- 
dan en  zullen  deze  koleuren  de  alderzelffte  niet 
wezen  gelykdegene  zyn  die  zy  uyt  hunne  nature 
geven , ofte  door  de  gemeyne  maniere  van  deze 
werkflellig  te  maeken.  Men  moet  hier  by  voegen 
de  gomagtige  aenkleving  die  zy  te  kort  hebben  , 
cn  dan  en  zal  het  de  zelve  fchikking  ofte  order 
der  deelen  niet  meer  zyn  , en  gevolgendlyk  zul- 
len de  ftraelende  fchynleis  hunnen  verfclieydeit 
weérflag  geven. 
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Ondemys  op  de  ^fkoking  der  Wollen  en 
u'olle  Sto£'en. 

is  eertyds  in  gr(K)t  gebruyk  geweeft 
JTJL  dat  de  Wollen  ofte  wolle  Stoften  afgekokt 
^wierden  , als  men  tvvyftelde  of  de  zelve  door  de 
goede  ofte  vaHche  Teinture  geverwd  waeren ; 
maer  dit  gebruyk  was  djkwyls  oorzaek  van  groote 
misllagen  en  verfchillen  : maer  daer  naer , om  tot 
de  volle  kennis  te  komen , om  te  weten  of  de 
Wollen  ofte  W'olle  Goederen  door  de  valte  ofte 
goede  Teinture  , ofte  dool*  de  valfche  geverwd 
i waeren  , heeft  men  verfcheyde  lyne  W oliën  in 
alle  foorten  van  koleuren  doen  verwen  , zoo  door 
de  goede  als  door  de  valfche  Teinture ; deze  heeft 
men  eenen  behoorlyken  tyd  in  de  Iccht  en  de 
zonne  gefield  ; onder  deze  koleuren  heoben  de 
xgccdü  koleuren  gebleven  , en  ds  val-" 
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fche  zyn  yerdweden , meer  ofte  min , volgens  dt 
hoedaenigiieyd  van  hunne  fubftantie  : vervolgens 
en  niagendeen  moet  een  koleur  maer  goed  geoor- 
deeld worden  volgens  de  maete  van  den  weder- 
ftand  die  het  zelve  doet  aen  de  locht  en  de  zonne. 

Op  deze  Zoo  geverwde  Staelen , naer  dat  zy  de 
locht  en  de  zonne  onderUaen  hadden , heeft  men 
verfcheyde  preuven  gemaekt  door  het  af  koken  , 
en  men  heeft  terftond  ontdekt  dat  de  zelve  Ingre- 
diënten , zonder  onderfcheyd  te  maeken  , niet  en 
mogen  gebruykt  worden  in  de  af  kokfels  van  alle 
koleuren  , om  reden  dat  het  gebeurd  is  dat  een 
koleur  het  welk  door  de  zonne  en  de  locht  goed- 
gekeurd zynde  , grootelyks  door  het  afkokfel  is 
veranderd  geweell , daer  nogtanszommige  vallcho 
koleuren  aen  het  afkokfel  wedertlaen  hebben. 

Deze  verfcheyde  ondervindingen  hebben  ons 
doen  gevoelen  en  kennen  de  voordeelen  van  den 
Citroen  , van  den  Wyn-azyn  , van  de  zekere 
Waters  C Tarwe  - Gruys  - waters  ) en  de  fterke 
AVacers;  met  zekere  onmogelykheyd  nogtans  van  ' 
te  konnen  voorlchryven  den  juften  graed  der  fcher-  | 
pigheyd  van  deze  vogten : en  eyndelyk  heeft  het 
gebleken  dat  de  alderzekerlle  maniere  is  van  zig 
te  bedienen  met  het  gemeyn  Water  van  Ingre- 
diënten welkers  uytwerkfel  ofte  kragt  altyd  gelyk 
is. 

Dit  voorwerp  ftiptelyk  volgende , is  ’er  noodig 
geoordeeld  van  alle  de  koleuren  , in  de  welke  de 
Wollen  mogen  gezoden  worden , in  dry  ver- 
fcheyde clafi'en  te  verdeel^n  , zoo  voor  de  goede 
als  valfche  Teinture , en  valt  te  {tellen  de  Ingre- 
diënten de  welke  in  de  afkokfels  der  koleuren 
moeten  gebruykt  worden , die  in  elk  een  van  deze  ■ 
dry  claflèn  begrepen  zyn. 
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Oe  koleuren  begrepen  in  de  eenle  clafle  moe- 
ten afgiUokt  worden  met  den  Ronmfchen  Alnyn, 
die  van  de  tweede  clafle  met  witte  Zeep,  degene 
die  van  de  derde  zyn  met  rooden  Wynfteen  : 
maer  gelyk  het  niet  genoeg  en  is,  om  zig  te  ver- 
zekeren van  de  fchoone  hoedaenigheyd  van  het 
koleur  door  de  proeve  ofte  monftec  van  het  af- 
kok  fel,  met  daer  by  te  voegen  Ingrediënten  de 
welke  in  hun  uytwerkfel  altyd  gelyk  zyh,  is  het 
ook  zeer  noodig  , niet  alleenelyk  dat  de  duer- 
zaemheyd  ofte  vaflftandigheyd  van  deae  werk- 
ftelling  nauwkeuriglyk  bepaeld  sy  , maer  zelfi 
dat  de  quantiteyt  van  het  vogt  vaflgefleld  is. , om 
reden  dat  te  veel  ofte  te  weynig  water  grootelyks 
vermeerderd  ofte  verminderd  de  werkingen  der 
Ingrediënten  de  welke  gebruykt  worden  ^ daerora, 
zal  men  de  maniere  der  werkflelUng  door  de  vol- 
gende Artikels  voorfchryven. 

Eerjhn  ^rtikelL 

Het  eerftO'  af kokfel  met  den  Roomfehen  Aluya 
zal  pemaekt  worden  op  de  volgende  maniere.. 
Men  zal  in  eenen  aerden  ofte  verlooden  pot  flor- 
ten  een  pond  Water  en  eene  halve  once  Aluyn  * 
men  zal  het  vat  op  k vuur  ftellen  , en  zoo  haell 
het  Water  in  volle  koking  is,  men  zal  de  Wolle 
waer  van  de  proeve  moet  gemaekt  worden  in  dit 
kokende  vogt  bewegen  , en  hieg  in  laeten  den 
tyd  van  vyf  minuten,  waer  naer  men  de  Wolle 
Zal  uyttrekken  , en  zeer  wel  reynigen  en  waf-' 
fèhen  in  koud  water.  Het  Staelken  moet  zyn 
ontrent  van  een  vi»rendeel  loods. 

Ten  ttt’eeden  , als  ’er  vericheyde  flaelen  van 
Wolle  zyn  de  welke  te  faemen  moeten  afgekokt 
wezen  , men  moet  de  quantiteyt  van  het  water 
e'h  Aluyn  verdobbelen  ofte  dryvoudig  maeken  i 
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het  welk  geenzins  het  iiytvverkfel  zal  veranderen, 
als  men  de  proportie  van  het  water  en  den  Aluyn 
onderhoud  , zoodaeniglyk  dat  men  voor  elk  pond 
water  altyd  een  halfonce  Aluyn  gebruykt. 

Ten  derden  , op  dat  men  een  zeker  uytwerk- 
fel  van  het  af  kokfel  zoude  hebben  , Z'>o  en  zal 
men  geene  Wollen  van  veiTcheyde  koleuren  te 
faemen  laeten  afkoken. 

Ten  vierden  ,het  af  kokfel  met  de  witte  Zeep, 
zal  gefchieden  op  de  volgende  wyze  : 

Men  zal  in  een  pond  water  maer  twee  vieren- 
deelen  loods  witte  Zeep  gebruyken , in  kleyne 
fiukskens  gebroken  : het  Bad  op  het  vuur  gelleld 
zynde  , zal  men  zorg  hebben  het  zelve  met  een 
ftoksken  gellaedig  te  roeren  , op  dat  de  Zeep  zeer 
gelykelyk  zoude  fmilten:  deze  gefmolten  zynde, 
en  het  w^ater  ftraf  kalvende  , men  zal  het  ftael 
van  de  Wolle  ofte  Stofte  in  het  Bad  laeten  koken^ 
den  tyd  van  vyf  minuten  , dezen  tyd  rekenende 
terwyl  het  Bad  in  zyn  groot  kokfel  was. 

Ten  vyfden  , alswanneer  dat  ’er  verfcheyde 
llaelkens  zyn  die  te  faemen  moeten  afgekokt  wor- 
den , men  zal  ft’iprelyk  de  maniere  van  bewerken 
onderhouden  , volgens  dat  in  den  tweeden  Arti- 
kel getoond  is , te  weten  , voor  elk  pond  w^ter 
twee  halve  groskens  ofte  twee  halve  vierendeelen 
loods  Zeep  noouig  zyn. 

1'en  zesden , het  af  kokfel  met  den  ronden  W yn- 
fteen,ge!chied  op  de  alderzelffte  maniere  en  met 
het  zelve  gewigc  gelyk  het  af  kokfel  met  den 
-/^uyn , alleenelyk  onderhoudende  dat  den  ronden 
Wynfteen  zeer  fyn  moet  geftampt  zyn , voor 
aleer  hy  met  het  water  gemengeld  word , zoo  dat 
liy  t’eenemael  moet  gefmolten  zyn  als  men  de 
ftaelen  hier  in  beweegd. 
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Ten  zeventien , de  hier  naer  volgende  Koleu- 
ren  zullen  afgekokt  worden  met  den  lloomfcheri 
Aluyn  , te  weten  het  Cramoifi  met  alle  zyne 
veiTcheydene  veranderingen  ; het  Venetiaenrdi 
Scharlaken  ; het  vuurig  Scharlaken  ; het  Cérife- 
rood  , en  andere  veranderingen  van  Scharlaken  ; 
de  Violetten  ; het  Vlas  - grys , van  alle  ver- 
fcheydendheyd';  het  Purper;  het  Krefte-koleur; 
het  Juynben-  ofte  Bi^rft-befie-koleiir;  het  Gre- 
naet- bloem  - koleur  ; de  Blauwe  Koleuren  ; het 
Schaille  - grys;  het  Lavendel- koleur ; liet  ge- 
weldig Grys;  het  Wyn grys  , en  andere  op 
deze  koleuren  trekkende  verlcheydendheden. 

Ten  achttien , waer  het  zaeken  dat  ’er  tegen 
de  ordonnantie  der  reglementen  voor  de  Tein~ 
ture  uytgegeven  , voor  de  fyne  wolle  Goede- 
ren , tot  het  verwen  van  rood  Cramoifi  , val- 
Iche  Ingrediënten  gebruykt  wiecrlen  , dit  bedrog 
zal  door  het  af  kokfei  met  den  Aluyn  zeer  lig- 
telyk  ontdekt  worden,  om  reden  dat  den  Aluyn 
het  fyn  Cramoifi  wat  geweldigt  maekt  , dit  is 
te  zeggen  , dat  hy  het  koleur  doet  trekken  op 
het  Vlas  - grys  , zoo  dat  hy  de  hooge  koleuren 
van  het  valfch  Cramoili  verderfl  « en  zoo  ydel 
maekt  als  het  blecklle  Vleefch  - koleur , zoo  dat 
het  afkokfel  eenen  zekeren  middel  is  om^  het 
fyn  en  opregt  Cramoifi  te  onderfclieysden  tullchen 
het  gene  dat  valfch  , en  in  korten  tyd  ver- 
gun kelyk  is. 

Ten  negenften , het  Grein-  ofte  KermesrSchar- 
laken  en  is  geenzins  door  dit  afkoklH  belchae- 
diet  ; maer  het  veranderd  het  vuurig  ofte  het 
C^henille  - rood  - Scharlaken 'in  een  Purper  ko- 
leur en  de  leeaere  verfcheydendheden  van  Rooue 
koleiren  , ayt"  deze  Ins?cdientcii  getrokken  , 
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nemen  eenigzins  aen  de  geJaente  van  Vlas-grys; 
doch  ter  contrarie  , dit  afkokfel  neemt  bynaer 
t’eenemael  af  liet  vallcli  rood  Scharlaken-koleur 
van  het  Rrefilie  - hout , en  laet  eyndelyk  een 
neer  bleek  Ajuyn-pel-koleur ; en  gevolgendlyk, 
hoe  bleeker  de  valfche  Roode  koleuren  zyn  ^ 
hoe  nierkelyker  zy  hier  door  veranderd  worden. 

Dit  af  kokfel  neemt  insgelyks  bynaer  t’eene- 
wael  af  het  koleur  der  afgcfchorene  Wolle  van 
het  rood  Scharlaken ,,  en  van  alle  zyn.e  verfchey- 
dene  veranderingen. 

Ten  thienden , al  is  het  zaeken  dat  het  Vio- 
let - koleur  uyt  zyn  eygen  zelven  alleenelyk  niet 
en  bellaet , maer  door  eeiie  ondermengeling  van 
Blauw  en  Rood  gemaekt  word  , zoo  en  is  het 
zelve  nogtans  zoo  fimpel  ofte  flegt  niet  dat  het 
van  geen  belangen  te  zyn  en  moet  erkend  wor- 
den ; maer  in  tegendeel , verdiend  onderzogt  te 
worden.  Het  zelve  afkokfel  met  den  Roomfchen 
Aluyn  , en  doet  bynaer  geen  uytwetkfèl  op  het 
fyn  Violet  , het  welk  door  de  groote  Teinture 
geverwd  is,  daer  in  tegendeel  den  zelven  groote 
fchaede  bybrengt  aen  het  gene  met  de  valfche 
Teinture  geverwd  is  doch  men  moet  aenmer- 
ken  , dat  het  uytwerkfel  van  den  Roomfchen 
Aluyn  niet  altyd  gelykelyk  is , dat  is , dat  niet 
t’eenemael  door  liem  het  valfch  Violet  - koleur 
word  weggenomen,  vermids  het  zelve  te  vooren 
geverwd  is  door  de  vaftdaende  koleuren,  te  we- 
ten het  Puftel  ofte  Indigo  , welke  twee  koleuren 
door  den  Roomfchen  Aluyn  niet  en  konnen  be- 
fchaedigd  worden,  maer  het  valfch  Rood  ver- 
dwynd  , de  bruyn  - roode  verfcheydendheden 
worden  bynaer  Blauw  , en  de  bleeke  koleuren 
veranderen  in  zeer  onaengenaeme  , trekkende  op 
het  koleur  der  Wyn-moer, 
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Ten  elffteti,  aengaende  de  Violetten  de  welke 
’ half  door  de  goede  , en  half  door  de  valfche 
Teinture  geverwd  zyn , worden  gemeynelyk  ge- 
field in  de  klafle  der  valfche,  en  die  en  weder- 
fiaen  maer  alleenelyk  aen  den  Aluyn  , voor  het 
deel  dat  zy  met  de  goede  Teinture  geverwd 
uyn. 

Ten  twaelffien,  men  zal  op  de  zelve  maniere 
door  het  afkokfel  met  den  Roomfchen  Aluyn  on- 
derfcheyden  het  valfch  Vlas  - grys  tuflchen  het 
goed  ; maer  dit  verfchil  en  is  zoo  zienelyk  niet 
aJs  in  de  andere  koleuren  ; want  het  valfch  Gryi 
en  verheft  hier  door  maer  een  weynig  meer  als 
het  gene  door  de  groote  Teinture  geverwd  is. 

Ten  derthienden  ^ de  fyne  Purper  koleuren  en 
verliezen  door  het  afkokfel  met  den  Aluyn  niet 
het  alderminfte;  daer,  in  het  tegendeel,  de  gene 
die  door  de  valiche  Teinture  geverwd  zyn  ten 
meerderen  deel  hun  koleur  verliezen. 

Ten  veerthienden  , de  Kreefte  - koleuren,  de 
Jujube-  ofte  Borft  - bezie- , de  Granaet- bloem- 
koleuren,  zullen  naer  het  afkokfel  op  het  Purper 
trekken , is  het  zaeken  dat  zy  door  de  Cochenile 
gemaekt  zyn ; maer  zy  zullen  voor  een  zeer  groot 
deel  verbleeken , is  ’t  dat  zy  met  het  Fuftel  ge- 
verwd zyn , welkers  gebruyk  verboden  is. 

Ten  vyfthienden  , de  blauwe  Koleuren  en  zul- 
len door  het  afkokfel  in  geender  maniere  belchae- 
digd  werden  , ’t  zy  dat  zy  met  het  Paftel  ofte 
den  Indigo  geverwd  zyn  ; maer  de  vallche  koleu- 
Fen  zullen  ten  meerderen  deel  vervliegen. 

Ten  zefthienden  , het  Lavendel  - grys  , het 
Schalie-grys , het  Violet-grys , het  Wyn-grys, 
zullen  bynaer  t’eenemael  hun  koleur  verliezen  , 
ijS  het  ziaeken  dat  zy  door  de  valfche  Teinture 
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geverwd  zyn  , dacr  de  gene  d(jor  de  groote  ge<*  • 

verwd  zynde  vdlRandig  zullen  blyven.  t . 

Ten  zeventhienden,  men  zal  met  de  witte  Zeep, 
af  koken  de  volgende  Koleuren,  te  weten,  de. 
Geele , de  Jonquille  , het  Citroen , Oranje  , eti 
alle  de  verlcheydendheden  de  welke  op  deze 
Koleuren  trekken  ; ook  alle  de  verlcheyde  veran- 
deringen van  het  Groen  , te  beginnen  van  het 
eerde  ofte  geel  Groen , tot  het  Kool-groen  ofte 
Papegae;^-  groen  ; insgelyks  het  Mekrap  ► rood  , 
Kaneel -rood  , Tabak -rood,  en  andere  hier  aen 
gelykende. 

Ten  achtthienden  , het  afkokfel  doet  klaerlyk 
•nderfcheyden  of  de  geele  Koleuren  en  de  ver- 
lcheydendheden die  van  hun  voordkomen  geverwd 
zyn  door  de  goede  en  vaftdaende  , ofte  dpor  de 
kleyne  en  vallche  Teinture ; want  is  het  zaeketi 
dat  de  Goederen  geverwd  zyn  door  het  Grain 
van  Avignon  , den  Rocou  , de  Terra  Merita  , 
den  Fuflel  ofte  Safraen  , welkers  gebruyk  aen  de 
Groot -verwers  verboden  is  , zullen  de  koleuren 
ten  meerderen  deel  verdwynen ; maec  ook , iti  ; 
het  tegendeel , en  zullen  in  dit  kokfel  niet  veran-  | 
deren  de  geele  Koleuren  , de  welke  zullen  ge-  | 
maekt  zyn  met  de  Sarette  , de  Genedrolle  , het 
geel  Hout , de  Gaude  en  den  Fenugreq. 

Ten  regenthienden  , het  zelve  afkokfel  zal 
klaerlyk  aentoonen  de  duerzaenie  deugdzaemheyd 
en  Ichoonheyd  van  het  Groen ; want  de  Groenen 
de  welke  door  de  vallche  Teintwre  gemaekt  zyn, 
zullen  ten  meerderen  deel  hun  koleur  verliezen  , 
ofte  in  Blauw  veranderen , is  ’t  dat  ze  door  den 
Indigo  ofte  het  Pallel  eer!!  zyn  geverwd  geweeld  ; 
daer  nogtans  de  andere  Groenen  , dt  or  de  groote 
yW/ïfure  gemaekt , niet  van  hun  koleur  en  suilen 
Yerlieaen, 
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j Ten  twintigllen  , de  roode  Koleuren  de  welke 
lenkelyk  door  de  Mekrap  gemaekt  zyn  , en  zul- 
( len  door  het  afkokfel  met  de  Zeep  niet  het  al- 
derminfte  verliezen  , niaer  in  het  tegendeel  veel 
helderder  en  fchoonder  worden  ; maer  werd  de 
Mekrap  gemengeld  met  het  Brezilie  *•  hout,  zoo 
zal  het  koleur  inaer  alleen  veranderen  en  ver- 
bleeken  volgens  de  proportie  van  het  Brezilie- 
hout , het  welk  t’eenemael  zal  verdwynen. 

Ten  een-en-tvvintigflen  , de  Kaneel-  Tabak-  en 
andere  aen  deze  gelykende  Koleuren,  en  zullen 
door  het  afkokfel  geenzins  gealteteerd  worden  , 
is  het  zaek^n  dat  ze  door  de  groote  Teinture  ge- 
maekt zyn  ; maer  zy  zullen  veel  verliezen , is  ’t 
dat  men  hier  roe  gebruykt  den  Rocou  , de  Fuflel 
en  het  afkokfel  van  de  Scheer-wolle. 

Ten  tvvee-en-twintigften  , het  afkokfel  met  den 
Aluyn  en  zal  geenzins  voordeelig  zyn,  maer 
zoude  vele  fauten  konnen  veroorzaeken  op  de 
koleuren  van  deze  tweede  clafle  ; want  hy  en 
befchaedigd  den  Fuftel  ofte  Rocou  niet,  de  welke 
nogtans  aen  de  locht  niet  en  wederRaen  , en  hy 
neemt  nogtans  weg  een  deel  van  het  koleur  der 
Sarette  en  Geneftrolle , van  de  welke  nogtans 
Ichoone  geele  en  groene  koleuren  gemaekt  wor- 
den. 

Ten  dry-en-twintigHen , men  zal  alle  de  FaU' 
ves  , ofte  bruyne  Koleuren  , afkoken  met  den 
rooden  Wynfteen  ; deze  zyn  de  Raciae-  ofte 
Wortel  koleuren , de  welke  alzoo  genaemd  wor- 
den om  dat  zy  van  de  vyf  eerlle  ofte  Moeder- 
koleuren  niet  voord  en  komen.  Deze  Koleuren 
worden  gemaekt  van  de  groene  OUkernoót  fchel- 
len  , den  Wortel  van  den  Okkernoót-boom  , de 
Schorfe  van  den  Elzen-bponi , den  S4n3ach  olie 
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Koudoul , den  Sancal , en  het  Schouwr-roet,  ofte 
Bitter  uyt  de  Schouw:  eik  van  deze  Ingrediënten 
geeft  een  groot  getal  van  verfcheydene  verande- 
ringen, de  welke  alle  begrepen  zyn  onder  den 
generaeien  naem  van  Fauve , ofte  bruyn  Rood. 

Ten  vier-en-twintigften  , de  Ingrediënten  de 
welke  in  den  voorgaenden  Artikel  vermaend  zyn  , 
zyn  goed  , uytgenqmen  den  Santal  en  het  Schouvv- 
bitter , die  wat  minder  van  deugd  zyn  , en  de 
Wolle  verharden  , als  zy  in  wat  te  grooie  quan- 
titeyt  gebruykt  worden  ; vervolgens , alles  wat 
het  afkokfel  van  deze  foorten  van  Koleuren  ken- 
nelyk  maekt,  is  of  zy  te  veel  overlaeden  zyn 
geweeft  door  den  Santal  ofte  het  Schouw-bitter  : 
in  dit  geval  verliezen  zy  zeer  veel  door  het  af-, 
kokfel  met  den  Tartre ; maer  zyn  zy  gemaekt 
door  andere  Ingrediënten  , ofte  met  mindere  quan- 
titeyt  van  Santal  ofte  Schouw-bitter  , zy  zullen 
langer  aen  de  locht  wederftaen  en  hun  koleur  be- 
houden. 

Ten  vyf-en-twintigflen  , hel  Zwart , zynd® 
een  koleur  dal  niet  en  kan  begrepen  worden  onder 
eene  van  deze  dry  boven  vermaende  clalfen , om 
reden  dat  het  noodig  is  dat  men  hier  toe  zig  be- 
diend van  een  veel  behendiger  afkokfel , om  te 
weten  of  de  Wolle  te  vooren  geverwd  is  geweelt. 
door  het  opregt  Blauw , daerom  , volgens  de  Re- 
glementen, die  ordonneren  dat  de  goede  zwarte- 
Koleuren  eerft  moeten  blauw  geverwd  worden  , 
zal  het  afkokfel  gefchieden  op  de  volgende  wyze  ^ 

Men  zal  tot  een  pond  Water  nemen  eene  once 
Roomfehen  Aluyn  , en  zoo  veel  fyn  gellamptea. 
ïooden  Wynfteen  : deze  Ingrediënten  zal  men 
te  faemen  laeten  koken  , en  hier  in  zal  men  het 
wolle  Staelkeo  leggen  , het  welk  hier  in  ten 
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ynllen  kokende  , moet  een  quartier  urs  verbljr- 
ven  , en  daer  naer  in  verfch  water  gewaflcheri 
worden : alsdan  zal  men  zeer  gemakkelyk  konnen 
kennen  of  de  Goederen  eenen  betaemelyken  en 
roodzaekelyken  blauwen  grond  gehad  hebben  ; 
want  alsdan  zal  de  Wolle , ofte  de  wolle  Stoffe , 
eenen  blauwen  grond  beliouden  ; en  zoo  niet  * 
loo  mag  men  verzekerd  zyn  dat  ’er  groot  bedrog 
onder  fchuyld  , en  alsdan  zal  het  Zwart  in  Gtyi  • 
verarnleren. 

Ten  zes-en-twintigften  , dewyl  het  dikwyls 
in  ’t  gebruyk  is  dat  men  de  ligte  Koleuren  dieper 
ofte  bruynder  maekt  met  de  Galnoót  en  het  Koper* 
rood  , het  welk  een  bezonder  uytwerkfel  doet  op 
het  afkokfel  van  deze  Koleuren  , men  zal  ftipte- 
lyk  opletten  dat , al  is  ’t  dat  naer  het  afkokfel 
het  bad  nog  fchynt  overlaeden  te  zyn  door  de 
2einture , door  dien  dat  het  afkokfel  de  koleuren 
naer  zig  trekt , de  Wolle  en  zal  daerom  niet  min 
geagc  worden  geverwd  te  zyn  door  de  groote 
Teinture , voornaemendlyk  als  zy  haeren  noodi- 
gen  grond  behoud ; maer  verheft  zy  dezen  grond  » 
zoo  mag  en  moet  zy  gezeyd  worden  door  de  val- 
fche  Teinture  geverwd  te  zyn. 

Ten  zeven-en-twintigften,  al  is  het  zaeken  dat 
de  verdieping  ofte  bruynering  , de  welke  dikwyU 
gemaekt  word  door  de  Galnoót  en  het  Koper* 
rood  , eene  goede  en  groote  Teinture  is,  nogtans 
om  dieswil  dat  deze  Ingrediënten  de  Wolle  ge- 
meynelyk  w'at  rauw’ig  maeken  , zoo  zoude  het 
beter  zyn  , zoo  veel  het  kan  gefchieden  , van  zig 
by  voorhand  te  bedienen  van  de  Indigo-  ohe 
Paftel  - kuyp. 

Ten  acht-en-twintigften  , de  gemeyne  gryz« 

Koleuren  , de  welke  met  de  Galnoót  en  het  Koper* 
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rood  geverwd  zyn , en  moeten  geenzins  de  pfeuv8 
van  het  af kokfel  onderworpen  zyn , devvyl  zy 
onberifpelyk  goed  zyn , en  niet  anders  en  konnen 
gemaekt  worden  : men  moét  maer  alleenelyk  aen* 
dagt  nemen  dat  de  Goederen  de  Galnoót  gepaA 
feerd  zynde,  het  Koperrood  in  een  ander  bad 
geJaen  zynde , veel  min  heet  moet  zyn  als  het 
eerfte  bad  : dit  geeft  eene  bezondere  vaftftaende 
fchoonheyd. 

f^ah  het  verwen  der  Zydc. 

E Teinture  der  Zyde  is  zeer  verfchillig 
JC^  aen  de  Teinture  der  Wollen  ofte  wolle 
Goederen  , ’t  zy  Lakens  ofte  Stoffen  : dit  ver- 
fchil  beftaet  hier  in  , dat  de  eerde,  te  weten  de 
Zyde  , geverwd  word  door  de  groote  en  goede 
Teinture , en  ook  zonder  onderfcheyd  in  de  kleyne 
en  valfche  Teinture.  Het  verfchil  is  ook  in  de 
groote  Teinture  de  welke  geenen  glans  en  geven , 
gelyk  het  Violet , het  Aniaranthe-  en  Vlas-grys* 
koleur,  &c.  Het  fyn  vuurig  Fonceau  - koleur  en 
kan  hier  in  niet  gemaekt  worden  door  de  koleu- 
ren  der  groote  Teinture : het  is  nogtans  een  Ko- 
leur  het  welk  zeer  kolielyk  is  , dewyl  een  pond 
geverwde  Zyde  , rauw  zynde,  merkelyk  zwaer- 
der  in  gewigc  was  ; vervolgens  geverwd  zynde, 
door  het  verlies  van  ’t  gewigt , veel  koflelyker  is. 

Gelyk  den  naturelyken  glans  der  Zyde  is  eene 
van  haere  bezonderde  hoedaenigheden  , zoo  is 
het  ook  eene  bezondere  wetenfchap  van  haer  deze 
goede  hoedaenigheyd  te  laeten  behouden  , en  ih 
het  alderminfte  niet  te  befchaedigen  , het  welk 
U<i40iiUerlyk  bellaet  in  de  Zyde  wel  uyt  te  die- 
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JJCïi , ofte  haere  zweet  - gatjens  te  openen  , op 
dat  ze  de  voor  hun  bereydde  Koleuren  niet  allee- 
i nelyk  en  zouden  konnen  ontfangen  , maer  deze 
i ontfangen  hebbende  , de  zelve  zouden  konnen 
blyven  behouden  : dit  gelchied  door  de  Zyden 
met  witte  Zeep  dry  uren  zeer  ftraf  te  laeien  ko- 
ken , tot  dat  de  Zyde , de  welke  door  haere  vet- 
tigheyd , in  den  beginne  boven  het  water  zwem- 
mende , van  de  zelve  ontlaft  zyn  , gelyk  eenen 
Heen  ten  gronde  van  het  Bad  valt.  Men  moet 
ook  Z(;rg  draegen  van  de  Zyde  in  ronde  dringen 
te  maeken , en  zelve  wel  te  pilaetfen  in  de  zak- 
ken liier  toe  expreflelyk  gemaekt  , om  de  Zyde 
Iiier  in  te  koken  , op  dat  zy  niet  en  zoude  ver- 
werren  als  zy  geverwd  is  ; want  in  het  koken  en 
Inag  men  niet  ophouden  'van  de  zelve  gedaedelyk 
in  het  Bad  te  roeren , uyt  vreeze  dat  zy  door  de 
hitte  van  den  Ketel  zoude  verbranden. 

Den  Zyde  - verwer  moet  ook  groote  zorg  heb- 
ben dat  de  Zyden  de  welke  tot  het  verwen  in  de 
Zakken  zyn  , niet  te  zeer  befloten  en  wezen  , 
uyt  vreeze  dat  ’er  veel  deelen  zouden  zyn  die 
door  het  kokfel  en  de  koleur- gevende  Ingrediën- 
ten niet  en  zouden  aengeraekt  zyn  , de  welke 
alsdan  het  bifcuit  ofte  erkokfel  zouden  moeten 
onderflaen  , en  alzoo  zomwylen  met  groote  moeye- 
lykheyd  het  zelve  koleur  ontfangen. 

Alle  de  Zyden  , van  wat  geflagt  zy  zouden 
mogen  zyn  , verliezen  door  het  koken  altyd  een 
vierde  deel,  dat  is  , als  zy  gekokt  zyn  gelyk  het 
behoord ; zoo  dat  een  pond  rauwe  Zyde  wegende 
vyfthien  oneen  , behoorlyk  gekokt  zynde,  maer 
elf  oneen  meer  en  weegd. 

Om  de  Zyde  de  welke  tot  het  wit  gededineert 

is , wel  te  koken  ^ wq  is  ’er  ten  minden  een  half 
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Jx)nd  witte  Zeep  noodig  voor  elk  pond  Zyde^ 
inaer  ’t  is  waer  dat  dit  zelve  Zeep  - water  kan 
dienen  voor  een  kokfel  voor  de  Zyuen  die  moeten 
gekoleurd  worden.  Maer  daer  zyn  Verw'ers  de 
welke  zeer  onprofytig  dit  w^eygeren  te  gebruy- 
ken  f hun  inbeeldende  dat  de  koleuren  fchoonder 
cn  glinfterender  zyn  als  zy  op  de  wit  - gekokte 
Zyde  gebruykt  worden. 

Daer  zyn  ncgtans  Koleuren  de  welke  zoo 
fchoon  niet  en  zyn  als  zy  immediatelyk  op  de  wit- 
gekokte  Zyde  gebruykt  worden  , als  dat  zy 
zouden  wezen  > waer  ’t  dat  zy  op  de  nature- 
lyke  Koleuren  der  Zyde  gebruykt  hadden  ge- 
weeft.  Deze  Koleuren  zyn  het  Craraoifi  , en 
andere  roode  Koleuren  : de  reden  hier  van  is  ^ 
om  dat  de  wittigheyd  dé  welke  de  Zyde  bekomt 
door  het  kokfel  met  de  witte  Zeep  , als  voor  een 
beletfel  aen  Iret  Koleur  om.deze  wittigheyd  gC- 
noegzaem  te  konnen  bedekken , en  beneemt  eenig»* 
zins  den  glans  der  zyde  ; welk  veribhil  nogtan* 
maer  zoo  groot  en  is  •,  dat  de  grooie  Kenders  dit 
maer  alleen  en  konnen  bemerken.  ^ 

Zoo  haeft  de  Zyde  na  behooren  gekokt  is  , 
moeten  zy  in  de  riviere  gereynigd  worden  , de 
zelve  wel  waflchende  en  kloppende  , om  haer 
van  alle  Zeep  te  ontlaften  t daer  nuer  beweegt 
men  deze  in  een  koud  Bad  met  Roomfchen  Aluyn. 
Noteert  dat  ’er  gezeyd  is  een  koud  Bad  , zonder 
de  nünfte  warmte ; want  een  warm  Aluyn  - bad  i 
de  Zyde  haeren  luyfter  doet  verliezen  , en  dat  I 
meer  is , de  Zyde  word  hier  door  zeer  Icherp  en  | 
ruyde. 

De  Zyden  de  welke  gefcliikt  zyn  voor  het 
fyn  Ponceau  , ofte  andere  vuurige  Koleuren  , 
men  eerft  paflieren  door  het  Citroen  - zap , 

in 
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in  plaefs  van  den  Aluyn  , en  terftond  daer  naef 
men  ze  begeven  toi  een  bad  geReld  met  Sa- 
iraen  \an  Alexandriën  , welk  bad  zoo  dikwyls 
moet  vernieuwd  en  erfteld  worden  als  dat  meti 
meerdere  vuurigheyd  wild  aen  de  Zyde  geven  ^ 
ook  volgens  den  prys  die  de  Fabriqiieurs  hier  van 
willen  ontfangen.  Noteerd  , is  het  aaeken  dat 
men  wenlcht  eene  aldetglihlierendUe  vuurigheytl 
te  hebben  , zoo  moet  men  eerrt  de  Zyde  palieren 
door  een  bad  gefteld  met  den  Rocou » voor  dat 
men  het  Satraen-bad  gebruykt» 

Alle  de  koleuren , tot  de  nederdaeling  toe  van 
het  levendig  Cérife-koleur » tot  het  bleek  Rooze^* 
koleur,  ofte  Vleelch-koleur^  zullen  gemaekt  wor- 
den door  het  zelve  bad  gelyk  boven  gezeyd  is  ^ 
met  uytneming  van  geene  andere  koleuren  op  dö 
Zyde  te  gebruyken  > en  het  Citroen-zap  te  hellen 
in  de  plaeis  van  den  Aluyn. 

De  Zyden  geichikt  voor  het  rood  Cramoifi  , 
naer  zeer  wel  den  Aluyn  gepallêerd  te  hebben  , 
en  daer  naer  zeer  nauwkeurig  door  het  waflchen 
van  den  Aluyn  gezuyverd  zynde  > worden  ge- 
verwd  door  de  alderzuyverfte  en  alderbefle  Co- 
chenille , daer  by  voegende  de  Doorn'Galn<;üt , 

( in  het  Franlch  la  Galle  d l'épine  ) de  Terra 
IVIerita  , den  AiTenic  , en  den  Wyndeen  van 
Montpellier : alles  te  laemen  gevoegd  zynde  in 
cenen  ketel  met  ontrent  kokende  klaer  water , de 
Zyden  zullen  in  dit  bad  beweegd  worden  om  in 
het  zelve  gedueriglyk  te  koken  den  lyd  van  eene 
ure  en  half:  alsdan  worden  de  Zyden  uyt  den 
ketel  genomen  , het  vuur  onder  den  zelven  uyt- 
gedaen  ; en  de  Zyden  in  de  locht  verkoeld  zynde, 
zal  men  de  zelve  wederom  tot  den  grond  des  bads 
begeven  van  de  Cochenille » deze  daer  tot  de% 
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anderen  dags  in  laetende , zonder  hier  by  te 
gen  eenig  Brezilie-hout , Orfeille  , Rocou , ofte 
cenig  ander  Ingrediënt.  Noteerd  op  de  gezeyde 
mengeling  van  de  Cochenille  met  de  Doorn-Gal- 
noót , de  Terra  Merita  , den  Arfenic , en  den 
Wynlleen  van  Montpellier , dat  men  hier  van 
geen  vaft  gewigt  ofte  hoeveelheyd  kan  geven  ; 
maer  den  Vervver  moet  dit  verzogt  koleur  nazyne 
gouüe  maekende  , door  het  gebruyk  der  Dop- 
ftaelen  weten  te  treffen , en  getreft  hebbende  , 
jurt  aenteekenen  de  quantiteyt  des  Waters  en  der 
onderriiengelde  Ingrediënten. 

De  Cramoifi-Violetten  zullen  op  de  zelve  ma- 
Ttiere  bewerkt  worden  , en  gemaekt  met  de  zuy- 
vere  Cochenille  , met  de  Doorn-Galnoót , maer  in 
merkelyk  mindere  quantiteyt  als  voor  het  Rood  , 
den  Arfenic,  en  den  Wynfleen  van  Montpellier, 
ook  gekokt  gelyk  hier  boven , wel  gewaflehen  en 
door  eene  goede  Indigo-kuj^  getrokken , zonder 
ondermengeling  van  andere  koleuren. 

De  Kaneel-  ofte  Huydevetters-fchors-koleuren, 
gezeyd  Kaneel-Cramoifi , zullen  gemaekt  worden 
gelyk  hier  boven  gezeyd  is  van  de  Violetten  ; en 
is  ’t  dat  zy  moeten  van  zeer  helder  en  klaer  koleur 
zyn  , men  mag  ze  wat  ligter  aenleggen  door  het 
ondermengelen  van  weynig  Koper  - rood  ; maer 
moeren  de  Zyden  door  bruyn  Violet  geverwd 
zyn  , men  moet  de  zelve  naer  de  voorige  berig- 
ting  eens  trekken  door  eene  middelbaere  Indigo- 
kuyp,  zonder  eenige  andere  Ingrediënten  hier 
meer  toe  te  gebruyken. 

De  bleeke  en  fchoone  Blauwen  zullen  alleene- 
lyk  geverwd  worden  door  de  zuyvere  Indigo- 
Kuyp,  zonder  te  vooren  gealuynd  te  worden. 

De  volmaekte  Hemels-Bkuwen  zullen  eerlt  200 
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« STaflèerd  woJên  m«  d.  n ' 
ftille  ( koleur-eevende  Mos de  Or-« 

door  eone  goede  rnJigo-kuyp’  S^verwd 

Si?  MrnrrS* 

Tot  de  Citroen-koleuren  is  het  nood, -o-  j 

Zyden  gealuynd  worden  on  ^ 

w!denf’'mretèn%2ftTeoluyn1 

tfrk  met  de  Gaude  en  «n  i/eynia  v^’d!  Ind 
^uyp  gevervvd  worden.  ^ g van  de  Indigo- 

De  bleelc.geele  Zyden  moeten  «reniimn^ 
oor  de  Gaude  alleen  geverwd  wofdei7  ' 

Tot  de  bleeke  en  bruyne  uiarore  ofte  Daee 
ed-koleuren  moeten  de  Zvden  poh»  « Ï 
^er  lierk  met  de  Gaude  ge 
verdopt  met  den  Rc«u  fg  " .?=-» 

yd  en  gefmolten  zyn  met  Potaflche  o n '* 
fe  ook  met  de  cAdn  gravdü  ' 

^yn-moere,  welkers  mfniere  vanCeken  Z 
Ihryver  verder  zal  uytleggen.  den 

Iverwd  worden'"  m"et^^eeil^‘^w^^^^^ 

ManLïeTmrtnd’sealyndSenX'"^ 
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Bal  hun,  in  geval  het  notxlzaekelyk  is , een kley» 

had  van  Brezilie-hüUt  geven. 

Oe  Ratinen  • ofte  Vuur-koleuren , zuil  P 

de  «Ive  Se’re  gelyk  de  Oranje-koleuren  »et 

den  Rocou  bewerkt  worden , p-l 

tïi  men  zal  deze  een  bad  van  Brezilie-hout  ge 
ven  in  geval  men  dit  noodzaekelyk  oordeeld. 

m iycien  die  moeten  in  Scharlaken  - rood- 
koSr,  Se  andere  dnyftete  ofvuyle  t~de  ko- 
leuren  èevetwd  worden , en  zullen  niaer  ' 

‘dS  i^drhelfc  zoo  veel  van  *>«  »ad 
Rocou  paderen  als  de  boven  gemelde  , de  welke 

in  het  Oranje-koleur  geverwd  zyn ; . . 

len  zy  gealuynd  worden , en  men  zal  hun  tw 

baden  van  Breailie-hout  geven.  «un. 

De  Zyden  gefchikt  om  geverwd  te  won 
door  ofte  roet  het  Céladon  ( witagtig  GrMn , 
waterverwig  Groen,  Grauw)  Apfel-groen,  Zee- 
eroen  . aenkoroende  Groen  ( f'erds  nmffam) 
blyde  Groen , &c.  &c.  zullen  te  vooren  gea- 
luynd, en  tetftond  door  de  Gaude  geverwd  wcfr 
den,  ofte  door  de  Sarette  , volgens  de  verlchey- 
dendheden  die  men  wenfcht  te  hebben,  en  da 
Mttoltken  door  de  Indigo-kuyp , tot  dat  het  kolt» 
zyne  gtoenheyd  na  het  behaegen  van  den  Verw 
ineellet  aengenoroen  heeft.  _ 

De  Zyden  de  welke  brüyne  Dood  - blacterc  | 
Eroene  ( dat  is , Fmilks  mortes  ) Koleuren  mo£  i 
len  eeverwd  worden  , zullen  eerft  gealuynd  w . 
den  , daer  naer  geverwd  met  de  Gaude  en  W i 
Patlel  , en  dan  erdopt  in  het  Koperroovh 
De  gene  moeten  geverwd  worden  inOiyt-oi 

Rood-Groen-koleur,  zullen  eerft  gealuynd  wc 
den  , zullen  eerft  geverwd  worden  met  ^ 
en  Paiiel , en  daer  naet  KWi  h€t  lodiaenfch  wo 
en  Koperrood. 
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Het  Incarnaei  - KooJ  en  valieh  Rooze-RooJ  , 
zullen  ^ealuynd  worden  , en  met  het  Brefilie- 
Hout  alleen  geverwd  worden.  De  Kaneel-  en 
drooge  Rooze  - kdeuren  , zullen  eerll  gealuynd 
worden  ^ en  geverwd  door  het  Brafilie  en  In- 
diaenfch  Hout. 

Het  grys  Violet  word  eerft  gealuynd , en  ge- 
maekt  door  het  Indiaenlch  Hout. 

De  zuyvere  Violette  - koleuren  worden  eerft 
geverwd  door  het  Brefilie  en  Indiaenlch  Hout^ 
ofte  wel  door  het  Mos,  en  dan  gepafleert  door 
de  Indigo  - kuyp.. 

De  lood  - gryze  Koleuren  sullen  t^enemael 
gemaekt  worden  door  het  Fuftel , ofte  met  dd 
Gaude  , ofte  de  Sarette  ^ Indiaenfch  Hout 
Water  van  Galnodt  en  Koperrood. 

Het  Mufcus  , Minira  , het  Moore-grys,  het- 
Koning-„en  Prinoelyk  - koleur  , het  Trillamie- 
Haezel  - nóót- , en  andere  Koleuren  aen  deze 
gelykende  zullen  gemaekt  worden  door  het 
Fultel , Brefilie  Hout  * Indiaenlch.  Hout  en  Ko- 
perrood. 

Hier  moet-  men  zeer  noodzaeltelyk  groote 
aendagiigheyd  maeken  ^ dat  men  in  alle  de  ge- 
naemde  Koleuren  waer  in  de  Galnoót  gehruykt 
word  , de  zelve  door  die  niet  en  bjezwatcrd  , dat. 
is  te  zeggen  dat  haer  gewigt-  noy t de  Zyd©^ 
en  mag  overwegen  het  welk  een  grooie  lèhaede' 
aen  de  Koopers  en  Gebiuykers  zoude  veroorzae- 
ken. 

De  Zyden  de?*  welke  gefehikE-  zyn  om  Zwart 
geverwd  te  worden , zullen  eerft  zeer  wel  van- 
hunne  naturelyke  vettigheyd  ontlaft  worden,  ge- 
lyk  ik  in  den  beginne,  handelem,ie  van  de  Zyde, 
gezeyd  hebbc  , dan  wel  zu.y ver.  gewalichen  , en 
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in  ronde  ftringen  gemaekt , men  zal  een  Galnoét- 
bad  doen  koken  , en  naer  eene  ure  gekokt  tö 
hebben  , zal  men  de  Zyde  in  dit  Bad  bewegen  , 
en  die  in  het  zelve  laeten  eenen  dag  en  half , 
ofte  twee  volle  dagen  : daer  naer  zal  men  de 
Zyde  uyt  het  Bad  trekken,  en  zeer  wel  in  zuy- 
ver  water  waflchen  , dan  de  ftringen  wel  te  fae- 
inen  gevoegd  zynde  , zal  men  de  zelve  in  een 
tinder  Bad  met  verfche  Galnoót  doen  : doch 
men  mag  maer  zoo  veel  gewigt  Galnoót  ge- 
bruykcn  als  de  helft  der  Zyda  weegt.  In  dit 
Bad  mag 'de  Zyde  blyven  eenen  dag  en  half  , 
ofte  twee  dagen;  Dan  zal  men  de  Zyde  pafle^ 
ren  door  het  Bad  der  groote  , hier  naer  vol- 
gende Zwarte  Teinture-  , onder  het  welk  men 
dry  mael  nvig  redeiyk  vuur  ftokken  , zonder 
meer.  Uyt  dit  Bad  komende , zal  men  de  zelve 
zeer  zuyver  waflchen  en  kloppen , dan  zal  men 
de  Zyde  verzagten  , door  te  laeten  koken  in 
Zeep  - water  van  de  alderbefte  Zeep  : dan  de 
leringen  wel  gefchikt , en  laeten  droogen. 

De  Zwarte  - gryze  Koleuren  , gemeynelyk 
genaerad  Minim-,  ofte  zeer  diep  Caftanje-koleur, 
zullen  de  Galnoót  palieren  , gelyk  het  Zwart , 
en  door  de  zwarte  Teinture  , met  dit  verfchil , 
dat  zy  maer  een  vuur  en  mogen  hebben  , dat 
is  , eens  gedopt  in  het  kokende  Bad. 

g..”v=S'r7»-=:'4..  •-=^^.-.'SB=Tr-rT=  i ■'  '.:!S 

^ivarti  Teinture  voor  de  Zyden  op  de  maniere 
der  Chineefen  , Florentinen  en  ^apolitaenen. 

maniere  de  welke  deze  dry  Natiën 
ff  ^ gebruyken  om  hunne  Zyden  te  verwen  , 
is  veel  ichocMider  cn  zekerder  als  de  gene  in 


en  vaftftaende  rêrw-konfl. 
vrankryk  tot  het  Zwart  - verwen  der  Zyde'n 
gebruykt  word.  Daerom  wil  ik  den  Lezesr  hier 
van  den  uytleg  geven^ 

Naer  dat  de  Zyden  volmaektelyk  zyn  tot 
op  dry  quarten  van  haer  gewigt , den  Verwer 
tereyd  deze-  om  ze  te  bewegen  tot  de  Kuyp 
mhoudende  de  noodige  Ingrediënten  tot  de  zwarte 
Teinturen  hoe  ouder  deze  toebereyde  Kuyp  is, 
hoe  Iclioonder  Zwart  zy  heeft.  In  Vrankryk 
bereyden  de  Verw  - meefters  zelve  hunne  Zwart- 
kuypen  , en  vernieuwen  die  dikwyls.  Maer  by 
de  boven-gemelde  üytlanders  is  ’er  in  elke  F’abrik- 
ftad  eene  afgezonderde  placts,  genaemd  Seraglh^ 
alwaer  altyd  thien  of  acht  bereydde  Zvvart-kuy- 
pen  ftaen  , de  welke  op  hunne  koften  onder-. 
houden  worden  ; deze  Zwart  - kuypen  zyn  al- 
daer  in  voegen  van  over  dry  è vier  honderd  jae- 
ren  , anders  niet  'noodig  hebbende-  als  akyd  van 
de  noodige  Ingrediënten  voorzien  te  worden  , vd- 
gens  dat  zy  door  hun  gebruyk  verminderen  , zoa 
dat  den  grond  altyJ  den  zelven  Wyft  , en  dieml 
als  voor  eenen  Deefeni  aen  de  verfche  Droguen 
ofte  Ingrediënten  de  welke  hier  worden  bygC' 
voegd-  : de  Vaten  hier  toe  dienende  zyn  geheel- 
lyk  van  yzer , en  niet  van  koper,  gelyk  ia  Vrank-v 
ryk  ; want  het  kop^  uyt  zyne-nature , ser  oor^ 
zaek  van  het  Spaenfeh  Groen  , aen  deze  Tün- 
ture  zeer  Ichaedelyk,  is  ; en  in  tegendeel  het 
Roiifc  van  yzer  voordskomende  uyt  de  langdua- 
rige  blyvende  inftaende  vogtigheyd',  aen  deaet 
Teinture  zeer  voordeel ig  is. 

Alle  de  Verw- meefters  zyn  verbonden  ha-nne 
Zyden  de  welke  zy  tot  de  Zwarte  Tdnture  be- 
reyd  Iiebben  , te  zenden  nae  het  Seraglia  , ten 
eynde  dat  zy  door  deze  Kuypen  ofte  yzere  Va- 
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ten  , hier  toe  bereyd,  zouden  gev  er wd  worden; 
d(x:h , dewyl  deze  Volkeren  hunne  werUftelUngen 
xeer  geheym  houden  , en  altyd  gehouden  heb- 
ben , en  heeft  men  anders  niet  konnen  voor 
zeker  ontdekken  als  de  yzere  Vaten  , welkers 
Roeft  aen  de  Zwarte  Tdnture  zeer  voordeelig 
3S : zy  en  hebben  ons  nogtans  niet  konnen  belet- 
ten van  vaftelyk  te  geloovon  dat  zy  en  een  iege- 
Syk  voor  de  laetfte  Zwttrte  'J'di}ture  anders  niet 
en  gebruylten  ofte  konnen  gebruyken  ^Is  de  al- 
derbelte  fyn  - gefi:araj.''te  Galnoót , het  Koper- 
rood en  Indiaeni^h  Hout  , hier  byvoegenda 
cenig  Hoeft  van  yzer  j de  jufte  quantiteyt  bier 
van  en  kan  men  niet  geven.  Deze  Teinture  word 
maer  gehruykt  naec  dat  de  Zyde  twee  mael  de 
Galnoót  gepafleerd  is  j na,er  het  laetfte  gebruyk 
van  deze  Teinture , worden  de  Zyden  gewaP. 
fchen  , geklopt  6t\  verzagt  dopr  de  Zeep , gelyk 
boven  gezeyd  is. 

Ik  raeile  den  Verwer  nogtans  dat  hy  hier  voor- 
zigtig  zoude  te  werk  gaen  , dewyl  wy  het  ge- 
teym  der  Uytlanders  volgens  de  qua,ntiteyt  en  qua- 
liteyt  niet  t’eenemael  en  konnen  ontdekken  , om 
zonder  vreeze  dit  werkftellig  te  maeken  : daerom , 
naer  dat  de  Zyde  twee  mael  de  Galnoót  gepafleert 
is , H welk  zy  noodig  heeft  , zal  men  met  een 
kleyn  Staelken!  de  preuve  leggen  in  de  laetfte 
Teinture  « en  goed  zynde  ^ gelyk  men  moet  ge- 
looven  , nauwkeuriglyk  de  quantiteyt  en  qualit;eyt 
als  ook  het  gewigt  der  Zyde  aenteekenen  , ins- 
gelyks  de  dry  erhaelingen  terwvl  ih  het  kokende 
d«  Zyde  gedopt;  word» 


l 


en  vafifiaende  P^rw-konJI. 


15^ 


aicni» 


f^an  het  verwen  der  Gaerens, 

Oor  aleer  men  eenig  Gaeren  tot  de  feimurt 


^ beweegd , zal  men  het  zdve  zeer  nauw- 
keurig uytdiepen  , ofte  zyne  zweet-gatjens  ope- 
nen door  eene  L,ooge  van  goede  Aflche ; daer 
naer  moet  het  in  ftringen  gedraeyd  , ruydig  ge- 
liandekl , in  rivier-.w^t^r  gewaflchen  , geldopi  eti 
gedroogd  worden, 

Het  blauw  Gaeren  , gemeynelyk  genaemd 
Teeken-Gaeren  , gedraeyd  , dat  is  getvrynd  en 
ongetwynd  , en  het  bruyn  blauw  , klaer  ofte  don- 
ker blauw  , zuilen  door  de  Indigo-kuyp  geverwd 
worden. 

Het  bly  groen  zal  eerd  blauw  geverwd  wor- 
den , daer  naer  oververwd  door  het  Campéche- 
ofte  ïndiaenfch  Hout  en  Spaenfvh  Gropo  , daer 
naer  erdopt  in  de  Gaude. 

Het  bruyn  groen  zal  behandeld  worden  gelyk 
het  bly  groen  , maer  veel  meer  gedopt  voor  dat 
het  dot'»r  de  Gaude  gevervyd  word. 

Het  bleek  geel  citroen  ^ en  lie;  gene  op  het 
goud-koleur  trekt , zal  geverwd  worden  door  de 
Gaude  en  met  weynig  Rocou. 

Het  bedekt  oranje-jfabeUe-koleur,  het  bleek 
ilabelle-koleur  » tot  het  klaer  furore-  ofte  dage- 
raed-koleur,  zal  geverwd  worden  denFuftd» 
Rocou  en  de  Gaude, 

Het  klaer  en  bruyn  rood , de  bleeke  en  bruyn© 
ratine-koleuren , zullen  geverwd  worden  met  her 
Brezilie-hout , Fernambouc  en  den  Rocou. 

Het  violet , droog  rooze-koleur  > klaer  en  bruyn 
tmaranthe-koleur » ^ ^ev^rwd  worden  met  idre- 
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ailie-hout,  en  daer  naerervcrw^d  met  Indiaenlchen 
Aluyn  , dat  is  Indigo. 

Het  klaer  en  bruyn  dood  blad  - koleur  en  het 
olyf  - koleur  zal  eerft  gevervvd  worden  door  de 
Galnoót  en  het  Koper-rood , en  dan  terftond  er- 
verwd  door  de  Gaude , Rocou , ofte  Fullel , vol- 
gens de  Staelen  die  aen  den  Verwer  gegeven 
worden. 

Het  klaer  en  bruyn  Minim-  ofte  caftanje-koleur, 
het  bruyn  en  klaer  raufcus  - koleur , zal  eerft  de 
Galnoót  en  het  Koper-rood  palieren , en  terftond 
daer  naer  geverwd  worden  met  de  Gaude  , Ro- 
eou  ofte  Fuftel. 

Het  wit  grys,  het  vuyl  grys,  het  bruyn  grys  , 
het  caftor-,  het  bredaes-koleur , en  andere  foorten 
van  gryze  koleuren  , zullen  eerft  met  de  Doorn- 
galnt^t  en  het  Koperrood  gevervvd  worden  , en 
dan  erverwd  door  de  Gaude , Fuftel  , Brezilie- 
hout , Indiaenfch  Hout , ofte  andere  Ingrediën- 
ten , volgens  de  Staelen  en  het  oordeel  van  den 
Verwer. 

Het  zwart  koleur  voor  de  Gaerens  zal  gemaekt 
worden  door  de  Doorn-galnoót  en  het  Koper- 
rood , dan  gewaflchen  en  erverwd  met  het  In- 
diaenfch  Hout ; en  voor  andere  zwarte  koleuren 
zullen  zy  verfterkt  en  erverwd  worden  door  zwart 
vet  Slyk , Olyf  olie  die  niet  groen  en  is , en  Pot- 
aUche  gemaekt  van  Wyn-moere  , welkers  com- 
pofitie  hier  agter  zal  bygevoegd  worden.  Dén 
Verw-meefter  zal  in  aendagt  nemen  , van  tot  deze 
Verwen  geene  andere  Zeep  te  gebruyken  als  de 
Genueefche  en  de  gene  van  Alicante  , ofte  dus- 
daenige  die  in  deugd  aen  ‘deze  gelyk  is.  Alle  de 
Vlas-Gaerens,  de  welke  in  Vlaenderen  en  Vrank- 
ryk  gemaekt  worden ,,  en  mogen  door  het  gemcyn 


en  vajlflaenie  Férw-konjt.  laf 
blauw  oft6  bleek  blauw  niet  geverwd  worden  . 
niaer  met  het  aUlerdiepfle. 

Men  2joude  konnen  voorfchryven  de  Afkokfels 
voor  de  Zyden  en  Gaerens , gelyk  men  deze 
heeft  vQorgefchreven  voor  de  wolle  Goederen  , 
om  alle  balrog  te  konnen  ontdekken  , dat  is  om 
te  kennen  of  de  Goederen  door  de  groote  vaft- 
ftaende  Teinture  geverwd  zyn  , ofte  door  de  val- 
fche  en  vergankelyke  ; dit  en  zoude  in  deze  ma^ 
terie  maer  konnen  plaets  grypen  voor  de  roode 
Cranioifi-, blauwe  en  groene  koleuren  : want  alle  de 
nndere  ten  meerderen  deel  door  de  vallche  Teinture 
geverwd  zyn,  gelyk  men  ligtelyk  kan  befpeuren  uyt 
<le  Ingrediënten  de  welke  hier  toe  gebruykt  wor- 
den. Men  zal  hier  niet  handelen  van  het  verwen 
der  Katoenen  , ter  oorzaek  dat  deze  werking  by- 
naer  t’eenemael  gelykvormig  is  aen  de  gene  van 
het  verwen  der  Gaerens  , uytgenomen  het  rood 
Cramoifi , zeer  gelyk  aen  het  gene  de  Indiaenen 
maeken  , zeer  Uortelyks  uytgevonden  door  den 
Heer  Gouvard , welkers  ons  nog  onbekend  is ; 
zoo  dat  men  hier  by  wel  mag  voegen  , dat  ’er 
door  verfcheyde  perfbonen  nog  dagelyks  nieuwe 
geheymen  in  de  Ver w-konft  worden  uytgevonden  , 
gelyk  kortelyks  door  den  Heer  Faber  in  Duyts- 
land  eene  Teinture  gevonden  is  om  het  Groen 
van  Saxen  te  maeken  : en  niet  tegenftaende  dat 
het  zelve  zeer  grootelyks  door  de  locht  befchae- 
digd  word  , en  tegen  het  alderminfte  afkokfel 
niet  en  kan  wederflaen  , is  het  zelve  nogtans  met 
naedeel  der  fchoone  en  valle  koleuren  van  ver- 
fcheyde groene  veranderingen  in  zwang  gekomen 
om  dat  dit  alsnu  van  de  hedendagfehe  mode  is. 
Zoo  zoude  het  ook  konnen  gefchieden  dat  door 
aeker  geval  een  vaftftaende  koleur  zoude  onideks 
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worden.  Wie  had  oyt  gedagt  dat  het  Zap  vaJl 
den  Citroen,  welkers  zuurigheyd  alle  de  koleuren 
der  Zyden  , vereenigd  zynde  met  den  Safraen  , 
zoo  zeer  verfterkt,  een  koleur  voordbrengt  veel 
ichoiinder  en  helderder  als  het  Scharlaken  ?•  dat 
het  Thin  , gefolveerd  door  het  derk  Water,  aen 
de  Ctjchenille  «oo  groote  vuurigheyd  ^oude  kon- 
tien  geven , en  zoo  verfchillig  maeken  aen  het 
Cramoifi-koleur  ? Zoo  dat  het  Citroen- zap  met  den 
Safraen  op  de  Zyde  het  zelve  uytwerklel  doet  dat 
het  Tlun  en  de  Cochenille  op  de  Wolle  doen. 

,,  • 

Teinture  </er  Scheer -Wolk  , ofte  Scheer -Hair. 

Ot  het  maeken  van  deze  Teinture  gebruykt 

men  Geyten-hair  , het  welk  men  zonder  . , 
koken  twee  niael  zeer  lierk  verwd  door  de  Me- 
krap  ; dan  beweegd  men  dit  geverwd  Hair  in  , 
eenen  ketel  met  gelyk  gewigt  van  Potafiche;  dit  ' 
laet  men  te  faemen  koken,  en  in  minder  als  cene 
halve  ure  tyds  en  zal  men  het  alderminfte  over- 
blyfselken  van  het  Hair  niet  meer  konnen  befpeu- 
ren  , maer  het  zal  t’eenemael  verfmolten  zyn  , 
en  het  koleur  alleen  blyft  in  het  bad.  Men  zal 
dan  voordggen  in  het  koken  tot  dry  uren  inclus, 
hier  by  kokende  altyd  voegende  gefermenteerde, 
dat  is  oude  Mans-pis  : naer  vyf  ofte  zes  uren  zal 
het  bad  opliouden  van  zyn  fchiiym  uyt  te  wer- 
pen , en  alsdan  is,  de  Ver  we  volkome'idlyk  ge- 
maekt.  Alsdan  dekt  men  den  ketel men  verdoofd 
het  vuur  , en  men  laet  den  ketel  eenen  nagt  ruf- 
ten : alsdan  is  de  Ver  we  bequaemom  bewerkt  te 
worden. 

Voor  aleer  dat  men  de  Wolle  door  deze  Tdu-. 


en  vajlflaênde  f^erw-konjl.  ijt 
I ture  pafTeerd  > zoo  7a\  het  haer  zeer  voordeelig 
I zyn  dat  zy  cerd  gelblferd  is , dat  is  te  zeggen  , 
I dat  zy  eerft  ontfangen  heeft  den  rook  van  de 
j brandende  Solfer  t deze  werkrteiling  geeft  aen  de 
I Wolle  eene  groote  wittigheyd  , de  welke  veel 
voc)rdeel  geeft  aen  het  koleur  dat  zy  moet  ontfan- 
I gen  , voornaemendlyk  als  deze  folfering  gefchied 
I is  een  quartier  urs  voor  dat  zy  geverwd  word. 
Men  laet  dan  voor  het  verwen  een  ftuksken  Berg- 
Aluyn  in  het  bad  fmelten  , en  naer  deze  fmelting 
werpt  men  de  Wolle  in  den  ketel,  om  geheellyk 
het  rood  koleur  naer  zig  te  trekken  , beginnende 
van  de  diepfte  koleuren ; want  hoe  meer  men  het 
bad  gebruykt , hoe  meer  het  zelve  zyn  koleur 
verheft  en  bleeker  word  : doch  hier  moet  men  by 
voegen  , dat  de  Mekrap  van  de  groote  en  goede 
Teinture  zynde  , door  deze  verandering  veel  van 
haere  langduerige  volftandigheyd  verheft  , en  dat 
de  bleeke  koleuren  hier  van  voordkomende  mogen 
gefteld  worden  onder  het  getal  der  kleyne  ofte 
vallche  Teinture. 


— - — ■■  ... 

Befchryving  van  de  Orfeille , ofte  koleur-gevende 
Steen-Mos. 

% 

E Orfeille- , ofte  Orfeil , Mos-,  ofte  Steen-, 
ff  Clf  ofte  Berg  - Mos , is  een  zagi  gewas  , uyt 
zyne  nature  voordsbrengende  een  fchoon  Rood 
Violet  - koleur,  en  is  als  overzaeyd  met  verfchey- 
dene  vlekken  gelyk  den  Marmer -fteen.  Hiervan 
zyn  twee  verfcheyde  foorten  , te  weten  : de  ge- 
nieyr.e  , komende  uyt  Italien  van  de  Gebergten 
van  Auvernc,  alwaer  zy  Perelle  genaemd  word. 
Deze  word  tot  de  Teinture  bereyd  geniaekt  doos 
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den  Kalk  en  de  Urine.  De  tweede  lborte,  de 
welke  de  eerfte  onvergelykelyk  overtreft,  groeyd 
in  de  Canararifche  Éylanden  , deze  is  te  beko- 
men en  word  bereyd  gemaekt  binnen  Amfterdam, 
Londen  en  Parys  ; deze  is  gevlekt  door  bruync 
en  witte  vlekken.  De  Werkluyden  van  Floren- 
tien  noemen  dezen  Mos  Rocella  ofte  Orcella , en 
ook  Rafpa. : zy  bezitten  de  kond  om  uyt  dit  ge- 
was te  trekken  niet  alleen  het  Purper  ofte  Colom- 
bine  - koleur maer  ook  alle  de  fchoone  verfchey- 
dendheden  van  deze  Koleuren  , en  gebruyken 
deze  zoo  om  de  Wolle  als  de  Zyde  te  verwen. 
Om  deze  werkftellig  te  maeken , den  Mos  droog 
zynde , brengen  zy  den  zelven  tot  een  fyn 
poeder , door  eene  zifte  gepafleerd  ; zy  befpoeyen 
dit  met  oude  Urine  , te  weten  Mans  - pis ; nam 
mulieris  perniciofa  habetur.  Deze  mengeling  on- 
derroeren zy  dikwyls  door  den  dag  , en  elke 
reys  voegen  zy  hier  by  een  weynig  fyn-geftamptc 
Souda  , zoo  lang  tot  dat  de  materie  bekomt  een 
Colombine  - koleur.  Dan  word  de  zelve  in  eene 
tonne  beweegd , groote  zorg  draegende  dat  het 
bovenfte  der  tonne  altyd  overdekt  is  met  Urine. 

Den  Heer  Hdlot  befchryft  nog  eene  andere  ma- 
niere  om  het  Mos  tot  eene  Ichoone  Teinture  te 
brengen  ; hy  hier  van  fchry  vende , zegt  dat  zy 
eerft  door  de  Urine  moet  bevogtigd  worden  , en 
als  half  verfteend  worden  door  de  byvoeging 
van  den  Salpeter,  van  het  Gomme-zout,  en 
Ammoniac  - zout , van  elk  van  deze  Ingrediën- 
ten twee  oneen  gebruykende , zal  men  deze  men- 
geling te  faemen  (lampen , en  alsdan  onder  elkan- 
der laeten  twaelf  dagen  trekken  , ofte  inlyven  , 
zorg  hebbende  van  deze  malle  dikwyls  om  tc 
, tot  dat  zy  Peenemael  w^üg  is.  Naeir 


dagen  ruften  , voegd  ’er 
by , en  eyndelyk  twee 
ver  geftamt. 


dan  weder  zoo  veel  Urine 
groskens  Arfenic  , in  pul- 


Men  zal  de  volmaektheyd  van  de  Orfeille  ofte 
Mos  , den  welken  tot  de  Ttinture  bereyd  gemaekt 
is  , konnen  kennen  , met  een  weynig  van  deze 
natte  fiibftantie  op  den  rug  van  het  band  te  leg- 
gen , om  de  zelve  te  laeten  droogen’:  dan  zal 
men  deze  vlekke  met  koud  water  w’aflchen  : is 
bet  zaeken  dat  het  hand  maer  zeer  bleekelyk  ge- 
vlekt en  is  , zoo  mag  men  oordeelen  en  verze- 
kerd zyn  dat  den  Mos  tot  de  fchoone  Tdnture 
bequaem  is. 

Om  de  befchryving  van  den  Mos  te  eyndi- 
gen  , voege  ik  hier  by  dat  den  Mos  uyt  Cana- 
rien  verre  overtreft  den  genen  van  Auverne ; 
vant , al  is  het  zaeken  dat  hy  merkelyk  hoo- 
ger  in  prys  komt , zoo  geeft  hy  onvergelykelyk 
meerder  en  fclioonder  koleur  als  den  Aerd  - Mos 
van  Auverne  ; dezen  geeft  een  fchoon  Vlas-grys- 
koleur , trekkende  op  het  Amaranthe  - Violet. 


' de  mordante  ofte  bytende  ea  vajihoudende 

Zouten. 

I 

^ Lsnu  is  men  gekomen  tot  het  vafthegtea 
der  Koleuren  , by  middel  van  verfcheyde 
Zouten  , door  de  welke  men  de  Goederen  be- 
zwangerd voor  dat  zy  geverwd  worden. 

I Het  uy twerkfel  van  deze  Zouten  is  de  lichaemeii 

r bereyd  te  maeken  om  de  Koleuren  te  ontfangeii 
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van  de  koleur  - gevende  Ingrediënten  , deze  doot 
hunne  bytende  kragt  uyt  de  zelve  trekkende  , en 
door  de  ondermengeling  van  het  water  in  het 
welk  zy  gelblveert  zyn  aen  de  Goederen  vaft 
te  hegten  ■,  om  aen  het  water  en  de  Zeep  te 
konnen  wederftaen. 

Het  bezonderfte  eh  aïderbefte  van  de  bytende 
Zouten  de  welke  men  tot  op  heden  onder- 
vonden heeft , is  de  Aluyn.  Dit  Zout  word 
algemeynelyk  gebruykt  tot  alle  de  Teinturen  die 
uyt  hunne  eygene  fubftaniien  uytgetrokken  moe- 
ten worden  , gelyk  zyn  de  Gaude , en  alle  kruy- 
den  uyt  de  welke  de  Geele  Koleuren  worden 
getrokken  ; de  Mekfap  ^ den  Kermés  , de  Co- 
chenille > het  Indiaenfch  Hout , Brefide- Hout  ^ 
cn  alle  andere  koleur- gevende  Houten  en  Wor- 
tels de  welke  tot  de  Ttimure  gebruykt  worden* 
Den  Aluyn  en  is  nogtans  het  eenigfte  Zout 
niet  dat  men  hier  toe  gebruykt  > daer  zyn  nog 
verfcheydene  andere  métalique  Zouten  de  welke 
het  zelve  uytwerkfel  op  de  Koleuren  doen ; maer 
vele  onder  deze  zyn  van  te  hoogen  prys  , andere 
verderven  de  Koleuren  ^ en  doen  hun  terftond 
verdwynen  , zoo  dat  den  Aluyn  alleen  pcllefiie 
gebleven  is  voor  alle  de  Koleuren  de  welke  moe- 
ten uyt  hunne  fubftantien  getrokken  , cn  aen  dc 
Gcederen  vaflgehegt  worden. 

Men  moet  aenmerken  dat  nog  den  Aluyn  nog 
tenige  andere  Zouten  , die  gebruykt  worden  , , 
de  magt  niet  en  hebben  van  te  konnen  weder- 
flaen  aen  de  «fkokfels,  maer  alleenelyk  aen  het: 
water,  en  om  deze  reden  worden  ’er  vele  van 
hun  gefield  onder  het  getal  der  kleyne  en  val- 
fche  Teinture  , ook  onderfclieyden  van  de  gene 
der  goede  en  groote  Teinture  , de  welke  zoo>i 

aen 
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de  locht  als  aen  de  afkokféls  konnen  weder- 
Itaen. 

Uyt  alle?  het  welk  gezeydls,  kan  men  klaer- 
lyk  befluyten  dat  ’er  tuflclien  alle  de  Ingrediënten 
die  tot  de  Teinture  gebruykt  worden  , een  zoo 
groot  onderfcheyd  is , dat  men  dit  niet  donder  de 
aldergrootfte  Uudie  en  kan  agterhaelen  , nog  den 
Lezer  voorfchryven.  Ook  is  ’er  een  zeer  groot  - 
verfchil  tuflclien  de  Stoffen  ofte  Materiën  die  door 
de  Tdnture  moeten  geverwd  worden.  Men  weet , 
gelyk  gezeyd  is  , dat  de  Mekrap  de  welke  een 
fchüon  en  vaftftaende  Rood  geeft  op  de  Wolle  en 
het  Catoen  , maer  een  valfcli  Koleur  en  geeft  op 
het  Gaeren  , dat  de  Tdnture  der  Cochenille  be- 
reyd  zynde  tot  het  Scharlaken  , de  Wollen  en 
andere  ziellyke  Materiën  verWd  met  een  vuur- 
agtig  en  glanzig  Rood  , het  welk  zy  weygerd  te 
geven  aen  de  Zyde  , het  Catoen  en  het  Gaeren* 
Daeroni  moet  men  ftiptelyk  onderhouden  , dat 
men  alle  de  voorfchrevene  Ingrediënten , de  Ko- 
I leuren  , en  vaflhoudende  Zouten  gebruykt  , al- 
- leenelyk  in  en  voor  de  Materiën  voor  de  welkö 
I zy  gelchikt  zyn  , zonder  de  Koleuren  die  dienen 
voor  de  groote  Tdnture , voor  de  valfohe  te  ge- 
: bruyken  , en  de  valfche  voor  de  groote  ; want 
I de  neus-wyze  en  fuipifieuze  alle  bedrog,  door  de 
j afkoking  , ligtelyk  zullen  konnen  ontdekken  : 
het  waere  wel  te  wenfchen  dat  allen  Koopman 
in  wolle  Lakens  ofte  Stoften  , de  volle  kennis  haJ 
van  deze  afkokféls , gelyk  zy  belchreven  zyn  , 
zy  en  zouden  , nog  ook  de  Koop e:s , zoo  dik- 
wyls  niet  bedrogen  zyn  ; maer  deze  worden  door 
het  goed  geloof veelmaels deerlyk  bedrogen,  welk 
bedrog  haeftelyk  voor  den  dag  komt  , door  het 
welk  zy  luinncn  goeden  naem  , en  groot  debit 
Yefiiezén.  K 


Nieuwe  onveranderlyke 

1 l====:l— !J^a 

Nfankre  om  de  PotaJfcJien  te  maeken  dienende 
voor  de  'l  einiure. 

E Potaflchen  , anders  genaemd  Cendres 

graveUe  y word  gemaekt  van  Wyn-moér, 
en  ]s  verfchillig  aen  de  gene  die  in  Mofcovien 
van  verlcheyde  foorten  van  hout  gebrand  word. 
Deze  word  gemaekt  in  deze  voegen  : de  gene 
die  in  den  wyn  w'^erken  , ofte  de  Wynftekers, 
pelden  , zoo  veel  hun  mogelyk  is , alle  vogtig- 
7ieyd  uyt  de  moér  van  den  Wyn,  het  welk  zy 
Wyn  - azyn  noemen , dan  is  de  Wyn  - moór 
gelyk  aen  de  Potaerde  : deze  zoo  droog  geperlt 
zynde , maekt  men  van  deze  vierkante  ofte  lang- 
werpige plavyen  , de  dikte  van  eenen  kleynen 
vinger , deze  laet  men  volkomendlyk  droogen  , 
en  men  brand  de  zelve  in  putten  die  in.de 
aerde  gemaekt  zyn  , by  forme  van  een  fleen- 
hoventjen  ; doch  hier  toe  zyn  twee  dingen  ds 
aldernoodzaekelykde  , zonder  de  welke  zy  geen- 
zins en  kan  gemaekt  worden  , te  weten  , dat 
zy  volkomendlyk  droog  is  , en  dat  zy  in  de 
opene  loclit  gemaekt  word  ; want  door  een  be- 
lloten  vuur  kan  zy  noyt  gemaekt  woaien.  Deze 
kan  men  ook  maeken  met  de  gedroogde  Wyn- 
moér  , in  aerde  fchotels , te  ftellen  op  eenen 
brandenden  Iteen  - oven , maer  geenzins  in  den 
pot  - bakker  - oven , dewyl  deze  belloten  zyn. 
flet  kenteeken  dat  zy  volkomendlyk  gebrand  is, 
is,  dat  zy  moet  een  wit-groenagtig  koléiir  heb- 
ften  , en  , nieuw  gemaekt  zynde  , in  groote 
Hukken  is  , en  van  eenen  fcherp  - bytenden 
fniaek.  Deze  is  de  opcegte  Potaflchen , dienend» 
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voor  de  Yerwers  , om  de  Wollen  en  SofFen  te 
bereyden  om  de  Koleuren  te  ontfangen  de  welke 
men  hun  geven  wild. 

.^  ====== 
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Muniere  om  het  opregt  en  zuyver  Spaenfch 
Groen  te  maeken. 


Spaenfch  Groen  en  is  anders  niet  ak 
JJCJC,  Koper  in  Groen  verkeerd  , gelyk  Rubiga 
is  Yzer  in  Roert  veranderd  , en  Cerufla-lood  ver- 
wifleld  in  wicte  Materie.  Het  belle  is  het  alder- 
groende.  Dit  Spaenfch  Groen  word  gemaekt  op  do 
volgende  maniere ; Men  doet  in  een  digt-lluytende 
Tonneken  eenigen  fterken  Wyn-azyn  , dat  den 
bodem  vier  vingeren  hoog  bedekt  is , en  aen  den 
opperden  bodem  , van  biwien , worden  gehangen 
zommige  lange  fmalle  effen  - geklopte  plaeten  van 
rood  koper;  alzoo  nogtans  dat  de  plaeten  den  Azyn 
niet  raeken  , en  dan  word  het  Tonneken  zoodigt 
toegertopt  als  het  zyn  kan  , en  gefteld  veerthien 
dagen  in  de  zonne , raogelyU  kan  het  in  den 
winter  ook  goed  zyn  in  eene  ftove hier  van  ben 
ik  nogtans  niet  zeker.  ) op  dat  de  dampen  van 
den  Azyn  aen  de  plaeten  klevende  , die  door-- 
byten  , en  in  Groen  veranderen  mogen , het 
welk  daer  naer  van  de  plaeten  word  afgeflagen^ 
ofte  door  middel  van  een  mes  afgefchreept  , en. 
tot  het  goed  en  voordeelig  gebruyk  bewaerd,  en 
wederom  de  zelve  plaeten  in  het  Tonneken  g.e.- 
aet , ak  te  vooren. 
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Manieren  tot  het  uytdoen  der  Plekkeit  van 
verfcheyde  Goederen. 

^yEemt  een  half  pond  Venetiaenfche  Zeep  , 
ji  'y  zeer  fyn  gerafpt  ofte  gefchaefd , dry  oncea 
Atpic-olie  (,  by  de  Apothekers  te  bekomen  ) vier 
lepels  Olfen-galle  , het  Zap  van  Citroen  zoo  veel 
als  ’er  noodjg  is  om  de  bovenftaende  Ingrediënten  , 
met  Ameldonk  gemengeld  zynde,  tot  eene  dikke 
made  te  maeken.  De  Zeep  moet'  wel  droog  zyn  voor 
aleer  men  zig  van  deze  Materie  kan  bedienen. 
De  quantiteyt  der  Ingrediënten  mag  vermeerderd  ; 
ofte  verminderd  wofden  volgens  de  noodzaeke-  ; 
lykheyd. 

Men  wafcht  eerft  de  Plek  met  warm  water  , 
dan  vryft  men  hier  op  de  drooge  boven  ftaende 
Materie , en  terftond  erwafght  men  de  Plek  met 
fchoon  water. 

Neemt  twee  ponden  Fonteyn-  ofte  Regen- 
water , de  grootte  van  eene  Okkernoót  Potaflche  , 
eenen  Citroen  aen  kleyne  ftukskens  gefneden : dit 
alles  te  faemen  gemengeld  zynde , laet  men  eenen 
dag  en  eenen  nagt  te  faemen  trekken  , en  dan 
word  het  door  eenen  wollen  doek  gegoten.  Dit 
Water  doet  qyt  alle  Olie-  ofte  kndere  Plekken  , 
op  de  hoeden  , zyde  kleederen  , wolle  lakens  en 
lynwaeden  ; maer  men  moet  ^^org  hebben  van  de 
Plek  uytgedgQU  zynde,  de  plaets  daer  zy  geweeft 
heeft  terftond  met  fchoon  water  te  waflchen  en  te 
auyveren, 
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Om  alle  foorten  van  Plekken  uyt  te  doen  op  de 
Kleederen  van  wolle  Lakens. 

^TTEerntgemeyn  Zout,  fyn  gevreven  , zwarte 
JL  'Y  ofte  bruyne  Zeep  , van  elk  zoo  veel  men 
iiooJig heeft;  mengeld  bèyde  die  materiën  faemen , 
vryft  hier  mede  zeer  wel  de  Plekken  , en  naer 
dat  de  plaets  die  men  met  deze  materie  overvreveti 
heeft  gedroogd  is  , dan  moet  men  de  zelve  waf-  - 
fchen  met  warm  water  zoo  lang  als ’erzigfchuym 
vertoond. 
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Om  Olie-plekken  uyt  te  doen  op  Satyn , andere 
Stoffen  en  Papier. 

ffT  neemt  gebrande  Schaep-klouwkens  tot 
■(  ^rf  een  fyn  poeyer  geftooten  ; dit  poeyer  legt 
men  van  be^de  de  kanten  op  de  Plek  den  tyd  van 
eenen  nagt ; dit  poeyer  zal  de  Plek  naer  zig  trek- 
ken : de" eerde  'mael  niet  uyt  zynde  , zal  men 
dit  erhaelen ; doch  de  Plek  en  mag  niet  oud  zyn. 
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Om  de  Plekken  uyt  te  doen  op  eene  witte  ofte 
cramoifië  Zycfe. 


T^.yEemt  hier  toe  den  beften  Franfchen  Bran- 
dewyn,  dry  mael  gezoden,  en  bevogtigd 
lier  mede  zeer  wel  de  Plek : neemt  dan  het  Wit 


van  een  verfch  Hinnen  ey  , beftrykt  hier  mede  de 
Plek,  eu  iaet  dit  ia  de  soane  droegen ; daer  naer 
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moet  men  de  Plek  walichen  met  lauw  Water  , eti 
wel  perlèn  : dit  mag  men  tot  twee  mael  doen  , 
zonder  eenig  koleur  te  verliezen ; zoo  nogtans  dat 
liet  een  valUlaende  koleur  moei  zyn. 
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Om  Plekken  uyt  te  doen  op  het  Scliarlaken-koleur, 
waer  mede  de  wolle  Lakens  ofte  Zyden  geverwd 
zyn , zonder  het  koleur  te  befchaedigen. 


w 


Eemt  het  Kruyd  genaemd  Saponaria , en 
perft  ’er  het  Zap  uyt , liet  welk , naer 
twee  è.  dry  uren  op  de  Plek  gelegen  te  hebben  , 
zuy  verlyk  met  warm  water  zal  afgewaflchen  wor- 
den. [s  de  Plek  met  de  eerlle  rej'ze  niet  t’eene- 
mael  verdwenen , het  mag  nog  eens  erhaeld  wor- 
den , zonder  het  koleur , is’t  zaeken  dat  het  vaft- 
llandig'is,  te  befchaedigen. 
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Om  Inkt-  ofte  ff^n-Plekken  uyt  te  doen  op 
Laken  en  Lynwaed. 

7^.7” Eemt  het  Zap  van  Limoenen,  Oranje- 
Ji_  'y  appelen  , ofte  Citroenen  ; hier  mede  zult 
gy  dikwyls  de  Plek  overwadchen  , en  dan  laeten 
droogen  voor  het  vuur,  ofte  in  de  zonne  , ver- 
volgens ordentlyk  met  koud  water  walichen:  maer 
js  het  eene  oude  Inkt-Plek  , zoo  moet  zy  daer 
naer  gewallchen  worden  met  witte  Zeep  en  Azyn. 

Eynde  van  het  Byvoegsel. 
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